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ગૂજરાત વિદ્યાષીઠ ચ'થાવલિ પુ૦ ૧૨ 
ખાદીવિદ્યાપ્રલેશિકા 


“મે' ઘણી વાર કલ્યુ' છે કે, ખાદી આથિક દષ્ટિએ સાબત છે 
તેની સાથે એ એક વિજ્ઞાન અને કાવ્ય પણ છે.......ખાદ્રીમાં એ 
રાક્તિ છે એમ માનીએ તે! પછી, કેઈ અજ્ઞાન ગરજવાન કારીગર 
જેમ રોટલાને માટે પરાણે લોઢે, પી'જે, કાંતે કે વાગે, એવી રીતે 
આપણે એ બધી ક્રિયાઝ7ા કરીએ એ ન ચાલે.” 


-ઝાપીશ 





નવજીવન પ્રકાશન સ'દિર 
મસદાવાદ 


મુદ્દેક અને પ્રકાશક 
જીવણુજી ડાલાભાઈ દેસાઈ, 
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ 


બ્રેત ૬,૦૦૦ 
ખર આના “ પછેલી આવૃત્તિ : સપ્ટેસ્‍્બર, ૧૯૩૯ 


તિવેદત 


અતેક ખાદીપ્રેમીઓતી મહેનત અતે શેધખેોળના 
ફળરૂપે આ ખાદીવિદ્યાતું પ્રાવેશિક પુસ્તક તેયાર્‌ થઈ શકયુ 
છે, ૧૯૩૫માં ગૂજરાત વિતય મંદિરે ફરી શરૂ કયું ત્યારે, 
તિહાસ વિજ્ઞાનાદિ વિષયોતતી જેમ તે જેવી પ્રેતિષ્ટાથી, તેતા 
અભ્યાસક્રમમાં ખાદીવિદ્યાનો તવો! વિષય દાખલ કરવામાં 
આવ્યો, અને તેને ખીલવવા માટે તેતા આચાર્યશ્રી ભાઈ 
વિટૂલદાસ કોઠારી અતે ખાદીવિદ્યાશિક્ષ મી. માધવલાલ 
પટેલ મેઉ તેતી પાછળ મંડયા, તે વખતે વિચારી રાખ્યું 
કે, તેના અનુભવો એક ચોપડી રપે પ્રસિદ્દ કરીએ તો 
ખાદીવિદ્યાના શિક્ષકાતે પણુ ઉપયોગી થાય. તેવામાં હરિજન 
સેવક સ'ધના થ્રી, પુરાતત ખૂષે કહ્યું કે, ખાદીવિદ્યાતે 
અંગે મે' કેટલુંક લખાણુ તેયારે કરેલું છે અતે તે કેટલાક 
ખાદીપ્રેમીખા જેઈ પણુ ગયા છે; તે લખાણુ જે તમતે 
કામે આવે તે દં સોંપવા તેયાર છું. ત્રી, ખૂચના એ 
લખાણુતે આધારરૂપે લઈ તે ભાઈ વિદુલદાસ અતે માધવલાલ્ને 


૪ 


પોતાના પ્રચોગેનું નિરીક્ષણુ તથા શિક્ષણુનો અનુભવ તેમાં 
ઉમેર્યાં, અને પુસ્તકનાં પહેલાં ૧૨ પ્રકરણુ। તૈયાર કર્યા. 

ખાદીની વિદ્રા તરીકે ઉપાસના કરવી હેય તે તેની 
શિક્ષણુપદ્ધતિ, તેને! ક્રમિક અભ્યાસ, તથા તેનું સાંગોપાંગ 
અપ્યયન કેવાં હોવાં જેઈએ એ વિચારવું જ જેઈ એ. 
એમાંથી ખાદીગણિત અને ખાદીવિઞાન વિચારવાનું સૂઝયુ. 
ભાઈ માધવલાલ્ષે ખાદીગણિતને અંગે જે કાંઈ વિચાયું તેના 
છૂલરપે પ્રકરણુ ૧૩મું છે. અને તેના વિજ્ઞાનને અંગે 
વિનય મંદિરના વિજ્ઞાનશિક્ષક ભાઈ સલારિયાએ પ્રેકરણુ 
૧૪મું તૈયાર કયું” છે. અ'તે પરિશિષ્ટમાં મૂકેલી માહિતી 
ખાદીના શિક્ષકોને ઉપયેોમી થશે એમ માનીને, એક જગાએ 
તરત તૈયાર મળે એ ખ્યાલથી, તે બધી છેવટે આપા છે. 

જેટલા બતે તેટલા ખાદીપ્રેમીએ એ ન્નેઈ નય તો 
સારું એ ઇરાદે, તે શ્રી. વિતોબાને વર્ધા પણુ મોકલ્યું હતું, 
તેમણે તે પોતાના વિદ્યાથી અને ત્યાંના વર્ધાશિક્ષણુના ખાદી- 
અષ્યાપક શ્રી. વલ્રભદાસ પટેલ મારક્ત જેઈ લઈ જે 
સુધારાવધારા મૂચવ્યા તે કરી લ્લેવામાં આવ્યા છે. ભાઈ 
દિલખુશ દીવાનજ વર્ધા શિક્ષક તાલીમ વગ વખતે વિદ્યાપીઠમાં 
રહ્યા હતા, ત્યારે તે પણુ આ બધાં પ્રકરણુ। જેઈ ગયા હતા. 
એમ એમનાં ત્તાન ને અનુભવના લાભ પણ્‌ આ પુસ્તકને 
મળ્યો છે. આમ આ પુસ્તક તૈયાર થયું છે. 

અનેક હાથે થયેલા લખાણમાં એકસમાન ભાધા, રશૈલી, 
તથા શાસ્ત્રીયતા સાચવવાનું સ્વાભાવિક રીતે અઘરું બને 
એ સપણ છે. સૃહ્મ નજરવાળા, એ બાબતમાં, આ ચોપડીમાં 
કચાશે। ભોઈ શકશે, એ મારે કખૂલ કરવું જોઈએ. છતાં, 
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તેવી ઊણુપા આ પુસ્તકતી તાત્કાલિક ઉપયે।ગિતામાં બાધા 
નહી' નાંખે એમ હં માનું છું. જે હ#ીકતા એમાં મૂકવામાં 
આવી છે તે બાબત કહી શકાય કે, એ ચોક્કસ પ્રયોગ કે 
અનુભવ પરથી છે. 

ખાદીવિદ્યા ઊગતી કળા છે. તેમાં રસ લઇ વિદ્યા 
તરીકે તેમાં પ્યાન આપનારા ઓછા છે. શિક્ષકવ્ગ તે 
હવે પછી તેમાં જ્યાન દેશે, કંમ કે વર્ધાયોજનાનો અમલ 
હવે શ૩ થાય છે. આ પુસ્તક તેના પ્રારંભકાળમાં કામ 
દઈ શકશે. પછી અનેક લોકોના એકત્રિત રસથી અને 
દાૉશથી ખરા ખાદીશાખ્રે તો હજ ખનવાનું છે, અઆ એની 
પ્રવેશિકા માત્ર છે, તે તરીકે કામ દઈ શકે તો એણું તે 
પોતાનું કામ કયું” કહેવાય. એ તે કરશે એવી માન્યતા 
હોવાથી આ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ખાદીવિદ્યાના શિક્ષકો એને 
સુધારવામાં અને વધારવામાં પોતાના અનુભવે! અમને મો।કલી 
આપી મદદ કરે એવી વિનંતિ છે, 

ગૃનરાત વિધ્રાપીઠં સગનભપઈ રેસાઈ 


'પુ-૬-'૩૯ 


અનુક્રમણિકા 


નિવેદન 
1, પ્રાસ્તાવિક 
૨, કપાસની ખેતી 
3, કપાસ , 
રેસાની એળખ -1૨, 
૪. હિન્દુસ્તાનના કપાસની નાતે! અને તેની વિગત , 
૫, ચરખે ૦ પા 


લેઢવાની ક્રિયા - ૨૭; ચરખાતુ' અને [જિતનું રૂ 


-૨૯; ચરખાના જામે - 3૫; ચરખાનુ' રહસ્ય અને 
આંધ્રના પાટલી વેલણુનો ચરખે। તથા ચરખી -૪૦, 
૬, પીજણુ . * ર 

પીંજણુના પ્રકાર - ૪૫; કામડી પી'જણુ -૪૬; 
માઠી પીજણુ -૪૭; મધ્યમ પી'જણુ અથવા 
ખારડોલી પીંજણુ - ૪૮; યુદ્ધ પી'જણુ --૪૬; ય'ત્ર- 
પી'જણુ - ૫૦; પીંજણ્‌।ની કિ'મત, પી'જવાતું રહસ્ય 
-૫૨; પી'જણુના લ્રાગો -૫૪; પી'જવાની ક્રિયા 
-૬૦0; પી'જવાતું કાય -૬૫; તાંત-$૭; કાકર -૬૮; 


દ ૬ -્ક 


૧૦6 


ઉજ 


1 
નો 


૪ર 


૧૦. 


૧૨, 


૧1૨. 


* તક્લી 


૭ 


આત્મા -૬૯; તાંતની પારખ અને સાચવણી -૭૬; 
કાકરની પરીક્ષા, પૃણી - ૭૨. 


વાની ઢખ, કાંતવાની ક્રિયા - ૭૬; તકલીની ગતિ - ૮૫. 


. રેટિયો .. રુ ડિ 


રૅ'ઢિયાના પ્રકાર - ૮૯; બારડોલી રેંટિયાના ભાગે! 
અને માપ -૯૨; દામણુ, માળ -૬૬; મે।હિયું -૬૮;ત્રાક 
-૯૯;સાડી, ચકરડી -૧૦૦; કાંતવાની બેઠંક - ૨૦૨, 


ક્ર સૂતર બ ક છ ક 
સૂતરનું ધડતર -૧૦૩; આંક-૨૧૦૭; સૂતરના 


વળની ગણુતરી - ૧૦૯; સમાતતા, મજબૃતી - ૧૨૬૬; 
સ્થિતિસ્થાપકતા -૨૧૩; સફાઈ -31૪; સામાન્‍ય 
સૂચનાઓ અને મુશ્કેલીઓને! વિચાર - ૧૧૫; ઉતારવા 
વિષે -1૧1૧૮; ફૂ'કારવા વિષે -1૨૦; આંટી વાળવી 
-૧૨૨; સ'ભવિત દોધે। - ૧૨૩. 
કેટલીક મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ - . 

ત્રાકની છુન્નરી -૧૨૫; માળની ગાંઠ અને 
ર"ટ્યાનું ભારે ફરવું - 3૨૬; વારવાર તૂટગયું - ૬૨૭; 
અસમાનતા -૧૨૮; ગતિચક્ર -૧૨૯; સૂતરની 
ન્તડાઈનોા કોઠે! - ૧૩૨, 
ચરવડા-ચક્ . ર ુ 

ભાગા -૧૩૬; વિરોષતા - ૧૪૨. 
સૂતરની પરીક્ષા 

આંક કાઢવાની રીતે -૧૪૪; મજબૂતી 
કાઢવાની રીત - ૧૪૬; સમાનતા કાઢવાની રીત 
-૧૪૭; સમજભૃતીનું કેો૪ક - ૧૪૮. 


બારડોલી તકલી, કાંતવાનાં આસનો - ૭૭; કાંત- 


૨૧૨૫ 


૧૩, ખાદી ગણિતં . ી પી 


૧૪. 


સરવાળા, ખાદખાષી, ગૃણાકાર, ભ્રાગાકાર, 
લધુતમ, ગુરુતમ, અપૃણુ'ક, ત્રિરાશી, ક્ષેત્રફળ, નફે- 
તોસ્રો, ધનફળ, વર્ગમૂળ, અને વેગમાપના નમૂનાના 
દાખલા તથા વણાટ સબધી દાખલા. દાખલાના 
જવાબે।. 
કાંતયુ પી'જણુનું ય'ત્રવિજ્ઞાન . * 

“ વર્ધા શિક્ષણુ યવોજના'ના અભ્યાસક્રમમાં ય'ત્ર- 
[વિજ્ઞાનને અ'ગે પૃછેલા પ્રશ્નોના જવાખે!. 


૧૫. પરિશિષ્ટ સ 


સૂતરની પરીક્ષા ડરવાની રીત --૨૨૨; જુદ્રી 
જુદી ક્રિયાઓમાં ઘયનું, પ્રમાણુ, જુદી જુદી 
ક્રિયાઆના મન્નૂરીના દરો -૨૨૩; સ્વાવલ'બી 
ખાદીધારી રોજ કેટલો વખત કાંતે? ખાદી સસ્તી 
કેમ પરવડે? -૨૨ર૪; એક મણ ડપાસની ખાદી 
બનાવે તેને શું મળે ?, વણાટનું કોષ્ટક - ૨૨૫; 
કેટલા સૂતરમાંથી કેટલી ખાટી થાય ? - ૨૨૬; આંક 
પ્રમાણે આંઠીના વજનનો કાડા -૨રર૨૭; ડકસના ટકા 
નક] કરવાના કેડો - ૨૨૮; સૂતરના ભાવનો કેડો 
-૨૩૦; ખાદ્ઠી સર'નામની કિ'મત -૨૩૨; ગુજરાતમાં 
ચરખાં સ'ઘનાં પ્રમાણિત કેન્દ્રા -૨૩૪; ખાટી 
સાહિત્ય -૨૩૫; શ્રી. વિનાખાજના પુસ્તકમાંથી 
કેટલીક સૂચનાઆ - ૨૩૬; વર્ગ માં બોર્ડ બનાવીને 
મૃકવા લાયક નોંધો -૨૩૮; વર્ગો મારે પત્રકેના 
નમૂના - ૨૪૨. 


૧૫૦ 


૬૧૫૭૪ 


૨૨૨ 


ખાદીવિદ્યાપ્રવેશિ કા 


વ્‌ 
પ્રાસ્તાવિક 


ખાદીવિદ્યા જણુવાતી તે તેતો! અમલ કરેવાતી ઇચ્છા 
દિવસે દિવિસે દેશમાં વધતી જાય છે. આજે રવતતર રીતે 
અતેક સરથાએ દાર ખાદીતી જુદી જુદી ક્યાએ યઈ 
રહી છે, આ ભધાય અલગ પ્રયતતો થઈ રેશ્રાતે વરસે! વી(માં 
છે, છતાં ખાદીશાસ્રમાં તિપ્ણાત એવી બહુ એઇ વ્યક્તિએ 
જોવામાં આવે છે. એટલું જ નહિં, ખાદીવિધ્રાતું રેખાંકત 
કરી આપે એવાં પુસ્તકો પણુ આંગળીતે વેદે ગણાય 
મેટલાં જૂંજ છે, 

આ પ્રય(ત દારા આવી કેઈ ખોટ પૂરી પડે છે એમ 
રખે કોઈ માતી ખેસે, આં લખાણુ જાતે કામ કરીને, 
વાચતમાંથી તથા વિદ્યાથી મોતે શીખવવામાંથી કરેલું છે, 

ખાદીવિદ્યાતું સપૂણું શાસ્ર બતાવવું એ લગભગ 
અશકમ વરતું છે, કેઈ પણુ કળાતું સંપૂર્ણ શાસન બતી 


૪ ખાદીવિવ્માપ્રવેફિડા 


શકયુ ન્નણ્યું નથી, કળાના હાદ માં હમેશાં માનવ સજ ન- 
શક્તિ કાય" કરી રહેલી હેય છે. તેમ ખાદીની પ્રથમથી 
અંત સુધીની ખધી ક્ચયામાં માનવની સર્જક શક્તિની 
અનિવાય આવસ્યકતા રહેતી હોવાથી, તેનું ચોક્કસ શાર 
ન લખી શકાવ, અને જ્યાં સુધી 3ના એક એક રૈેસામાં 
પોતાનું સ્વત'ત્ર વ્યક્તિત્વ રહેલું છે, ને તેને માત્ર માનવીની 
આંગળી વિવેકપૂવક 'ધાયૌ વળ આપીને તેમાંથી ધાયું” સૂતર 
તેયાર કરી શકે છે, ત્યાં સુધી તેનું સપૂણું શાર 
થવાનું નથી. 

ખાદીની કળાની અસામાન્યતાને ય'ત્રેની શેધ પછી 
ક'ઈકક ઝાંખપ લાગી છે. પરતુ હિ'દુસ્તાનની સસ્કૃતિની 
જડમાં રહેલી ખાદીવિધ્યાની સાથે આખી પ્રજની ઉન્નતિ 
કે અવનતિ સ કળાયેલી છે એ વાત પ્રજને હવે સમન્નવા 
લાગી છે. તોપષણુ ખાદીવિદ્યામાં જેટભ્ો રસ વધવો 
જોધ એ તેટલે! નથી વધ્યો એમ કહેવું નનેઈ એ. 

ખાદી અને તેની પ્રત્યેક ક્રિયા પ્રત્યે કઈક ઉદાસીનતા 
ને શિથિલતા રહેવાનું પ્રધાન કારણુ એ બધી ક્યાઓ ની 
ધીમી ગતિ છે. હજરો વષથી હિ'દુસ્તાનમાં ખાદીવિદ્વા 
સચવાતી આવી છે. તેમાં આધુનિક યુગમાં બધી ખાબતમાં 
ગતિ વધતી હવાથી તેની સરખામણીમાં ખાદીની ક્રિયાએ। 
ધીમી જણાય છે. 

પરછ, ખાદીની અમુક ક્રિયાઓની ધીમી ગવિ તેની 
કળા સાચવવા માટે અનિવાર્ય છે. ખાદીની લગભગ બધી 
પ્રિયા મત્રો દારા હવે થાષ છે. પરંતુ તેમાં કળા નથી. 
માનવી માનવી તરીકે એમાં શક્તિ રેડતે। નથી, એટલે 'ય'ત્રથી 


ગ્રાસ્તામિક પ 


ને તેયાર થાય છે, તેને ખાદી નથી કહી શકાતી. ખાદી 
એ માનવીની બ્રુદ્ધિ અને ચાતુર્યશક્તિનું એક અનોખુ સર્જન 
છે. ચિત્રકારને ચિત્ર થીતરતાં વખત લાગે છે, કદાચ એક 
ચિત્ર દોરતાં વર્ષો કે જિદગી પૂરી થાય, પરતુ તેની ધીમી 
ગતિથી જે ક'ટાળે તેને માટે શું કહેવું? એ જ ચિત્રનું 
મૂલ્ય પાંચસે। કે હજાર રૂપિયા અપાય. શા મા2? કારણુ કે 
તે જીવન્ત માનવ સર્જન છે. એવડે જ મેટા ફેટોમ્રાફ 
કોઈ ટૂ'કા સમયમાં પાડી આપે, ને સસ્તો મળે તોપષ્યુ તેનું 
પેલા ચિત્ર પાસે ફ'ઈ જ મૃલ્ય નથી. આ પ્રમાણે ખાદી- 
વિદ્યાનું છે. ખાદીમાં માત્ર વસ્તુ એટલે કાપડનું મૂલ્ય 
નથી આંકવાનું. પરતુ, તેતી સાથે ખાદી બનાવનાર 
કારીગરોની કળાની કદર્‌ પષ્યુ કરવાની છે. 

ય'ત્રની સાથે કળાને મૂકીને તેને છેદ ઘષ્યા। ઉડાવી 
દે છે. પરતુ કળાને એટલે માનવીની વિશેષ સર્જ નશક્તિને 
. વિસારવાથી માનવતાને શી શી યાતનાએ સહન કરવી પડશે 
એતી કલ્પના ભયકર લાગે છે. યત્ર હો કે ન હે તોપણુ 
સ્વત'ત્રપણેં ખાદીવિદ્યાના પ્રચાર ને વિકાસ આવસ્યક છે, 

કપાસને પાક ઉતારવાથી તે કાંતીને ખાદી વણુવા 
સુધીની અનેક નાની મેટી ક્યાઓમાં અસુક પ્રમાણુમાં 
ગતિ વધારવાને અવકાશ છે, જે કાય અખિલ ભારત ચરખા 
સ'ધ દ્દારા આજે ચાલી રહ્યું છે. પરતુ ગતિ વધારવાના 
ખ્યાલમાં એક વસ્તુ સ્પજ સ્મરણુમાં રહે એ આવસ્યક છે 
%, કોઈ પણુ શેધ એવા પ્રકારની ન થવી નેઈએ કે 
જેમાં માનવીનાં કળા ને કૌશલ્યનો ઉપયોગ યતો અટકે. 
માનવીને--કારીગરતે પોતાની ચતુરાઈ અને બુદ્રિતી શક્તિ 


હ ખાદીવિદ્યાપ્રવેફિફા 


વાપરવાને સપૂર્ણું છૂટ રહે એ રીતે ગતિ વધારવાની કે 
ખીજ ગમે તે શે ખાદીવિદ્યામાં કરવી તે આવકાર લાયક 
ગણાય. આ વસ્તુનું સ્મરણુ એ માટે આવશ્યક છે કે, 
ય'ત્રની સામે દણ્િ રાખીને અનેક સુધારાવધારા કરવાની 
ધૃનમાં ખાદીક્િયાને ય'ત્રમમ બનાવવા જતાં તેના કારીગરને 
પણુ જડ યત્ર બનાવી દેવાને! પૂરો ભય રહે છે. 
ખાદીવિદ્યામાં અનેક સુધારાઓને હજી અવકાશ છે. 
ખુદ્ધિશાળી મગજે આ દિશામાં પોતાની શક્તિ અજમાવશે 
તો તેઓને માટે શોધ કરવા માટે બહુ વિશાળ ક્ષેત્ર પડેલું છે. 


અહીં આપેલું લખાણુ, અત્યાર સુધીમાં થયેલી શે।ધોને 
એકત્રિત કરી, ભણુનાર ભણાવનાર માટે વ્યવસ્થિત કરીને 
તેમને મૂકે છે. તેનુ' નામ સૂચવે છે એમ, ખાદીવિધ્ામાં 
પ્રવેશ ચાહનાર માટે પ્રથમ પુસ્તક નેવું તે છે. પ્રત્યક્ષ 
શિક્ષણુ કરવામાંથી એતી ઉત્પત્તિ છે, અને એમાં મદદગાર 
થાય એ રીતે એતે ધડયુ' છે. 


રે 


કપાસની ખેતી 


રૂતી જુદી જુદી જાતો મળી આવે છે ને તેમેતી 
ખાસિયત પણુ હયે છે, કુદરત ઉપરાંત અતેક કારણે તેમાં 
રદેલાં છે. કપાસતી ખેતીતી વિવિધતાતે લઈતે પણુ તેતી 
જાતમાં ફેરશારે જણુમ છે. 


કપાસતી ખેતીમાં મુખ્ય તીચેતી વસ્તુ પ્યાતમાં હેવી 
આવસ્પક છે, 
ખીજ 


લાવવા માટેના કપાસિયા ખાસ વીણીતે અલગ ફાહવા 
જોઈએ, આ વિષે ધણુંખડં દુલક્ષ રખાય છે તે કેઈ લક્ષ 
આપે છે તો ધણું એેછું હોય છે. ખૂબ સારી રીતે ખેતી 
કરવા છતાં ખીજ સારું ત દેવાથી ઉત્તમ રૂ પેદા તથી કરી 
શકાતું, એક ખેતરમાંથી ઉપરાઉપરી રતો પાક ફ્ેવાથી 
રૂતી જાત ઊતરી જાયે છે, એ પ્યાતમાં શખીતે પણું ફૂતાં 
ખીજ --કપાશિયા--વાવવા માટે ઉત્તમ પ્રકારતાં એકત્ર 
કરવાં એ પ્રધમ આવશ્યક છે, 


ન ખપદીવિદ્મપ્પ્રવેટિક 
ભૂમિ 

રૂતી ખેતી માટે હુલકી પોચી ભૂમિ ઉત્તમ તીવડે છે. 
સુકી, રેતાળ અને ભીની રેતાળ ભારે માટીવાળી જમીન 
સહુથી ખરાબ છે. સૂકી જમીનના કપાસના રૂના રેસા 
કમજેર અને ક'ઈક અમમાન થાય છે ને તેમાં કપાસના 
છેડ પણુ નાના થાય છે, જે જમીનમાં ક્ષારતત્ત્નું પ્રમાણુ 
છે ને જે દરિયાની નજીકમાં હેય છે લાં ઘણુંખરું સારે 
કપાસ ઊગે છે. : છેક કાંઠા ઉપર અતિશય ક્ષાર હોવાથી 
ખેતી કરવી જ મુસ્કેલ હોય છે. એવા કાંઠાથી થેડે દૂર 
ઘણુંખરું સારો કપાસ ઊગે છે. નવસારી, ભરૂચ, સુરત 
વગેરેમાં કપાસતી ”નત માટે જમીનની ખાસ અનુકૂળતા છે 
ગે ઉપરથી આ વસ્તુ સમજી શકાશે. 


જગીનની તેચારી 
“ખેડ, ખાતર ને પાણી' એ બધાં ઉત્તમ ખેતીનાં 
અનિવાય અંગો કપાસની ખેતીમાં વિશેષ લક્ષમાં રાખવા 
જેવાં છે. ઊ'ડા ચાસમાં વ્યવસ્થિત બીજ રેપતી વખતે 
દરૅક ચાસ વચ્ચે ત્રણુથી ચાર ફૂટનું અતર રાખવું જેઈએ, 
એવે। મત ઉત્તમ કપાસની ખેતી કરનારાને છે. 


કપાસના ખેતરમાં નાના છેડ ઊગતાંની સાથે જ તેની 
નજીકનું બધું ધાસ નીંદી કાઢીને ઊગતા છેડનું પૂ રૃ જતન 
કરવામાં ષ્માન રાખવું જોઈ એ. વળી જે કપાસને છેડ 
નકામો જણાય તેને પણુ, ખીજ સારા છેડના પોષણુની 
દણિએ, ખે'થી કાઢીને દૂર કરવામાં આવે છે તો રૂના પાક 
સારે થાય છે. 


કપાસની ખેતી હૈ 


અ।બેપ્હવા 
કપાસની ખેતીમાં આખોહવા ખૂબ અગત્યનું સ્થાન 
ભોગવે છે. કપાસને ગરમીની સાથે હવામાં થોડા ભેજની 
પણુ આવશ્યકતા રહે છે; કેમ કે બહુ ગરમીમાં કપાસના 
છોડનાં પાન જલદી પાકી શય છે. કપાસનાં ફૂલ પૂણુ 
થયા પહેલાં જ ફૂટી નય છે અને રેસા નાના, અસમાન 
અને કડક ખની જાય છે. 
વધારે વરસાદ પડવાથી કપાસનાં ફૂલ ફૂટતાં નથી 
એટલું જ નહિ, તેનો આવશ્યક કુદરતી વિકાસ રંધાઈ ન્ય 
છે, રેસા બરાબર પાકતા નથી, ઘણી વાર એમાં ડાધ 
પડી જનય છે, અને એક પ્રકારની અવ્યવરિથત સ્થિતિમાં 
ખંધાઈ નય છે. હીમથી કપાસને બહું જ નુકસાન 
યાય છે. 
વરસાદતી અનિયમિતતા, હવામાં અત્ય'ત ગરમી અને 
ભીનાશ એઇછી, આ ત્રણુ વસ્તુતે કારણું હિદુસ્તાનમાં . ઉત્તમ 
પ્રકારનો કપાસ પાકી શકતો નથી. 


૩ 


કપાસ 


કપાસ એટલે જડવામાંથી તીકળતે। બી સાથે રૂ વળગેલે 
સુદર સહ્દદ ગુચ્છો, કપાસમાંથી કપાસિયા અતે રૂ છૂટાં 
કરી તાખવામાં આવે તમારે સમજાય છે કે, રૂ એ એક તાતા 
કપાસિયા ઉપર વળગેલા તાતા તાતા રેસાએતો! સમૂહ છે. 

કપાસિયા ઉપર વળગેલા રતા રૈસામોતે હાથતી 
આંગળીએાથી એળેલા હેય તેમ સીધા સરેખા કરી જોવાથી 
તેતો આકાર કપ સૂર્ય તે તેતી ફરતા પ્રકાશનાં કિરણી। 
જેવો! બતે છે, 

આ રીતે કપાસિયા પરતા રૈસાબો! સીધા કરવાથી 
તરત સમજાય છે કે કપાસિયાના અમુક ભાગમાં રેસા મેટા 
છે, કપાસિયાતે વળગેલા રૂતા બધા રેસા ઇમેશાં તાતા 
' મોટા હેય છે, તેમાં આવે ડેર્ર છોવાતું કારણું તેતે 
નૈસર્ગિક વિકાસ મે રીતે થાય છે એ છે, કપાસતા છે[માં 
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કેપપ્સ ૬ 


વણુ પ્રથમ ઊગેલા જડવાના કાલામાં સારો ભરાવદાર કપાસ 
થાય છે તે પાછળથી ઊગેલામાં ક'ઈક નબળે। થાય છે. પરતુ 
આ બેદ બહુ સૂટ્દમ હોય છે. 

કપાસિયાને વળગેલા નાના મોટા રેસાઓમાં જે મોટા 
લાંબા છે તે પૂણુ પરિપડવ ને સારા ગણાય છે. જ્યારે 
નાના-ટ્રકા ઓછી મજખૂતીવાળા મનાય છે. આથી જ્યારે 
ખૂખ બારીક સૂતર કાંતવું હોય સારે કપાસિયામાં વળગેલા 
લાંબા રૈસાઓને જ ઉપયોગમાં લેવા આવસ્યક છે, એમ 
કરવા માટે કપાસિયમાને માછલીના દાંતથી ઓળી કાઢવાની 
પદ્દતિ દક્ષિણુ હિ'દમાં પ્રચલિત છે. તેનાથી ટ્ર'કા ને કમન્નેર 
રસા ઓળાઈ ને નીકળી ન્નય છે, ને લાંબા મજખૂત રેસા 
રહે છે જેમાંથી ખહુ જ બારીક સૂતર કાંતી શકાય છે. 

કપાસિયા પર વળગેલા નરી આંખે ન્નેવામાં આવતા 
રેસાએમાં બીજ મહત્ત્વની વસ્તુ એ હોય છે કે, એ રેસાઓ માં 
કેટલાક સ'પૂણું પકવ, કેટલાક અધપડવ ને કેટલાક અપડ્વ 
હોય છે. પૂણુ પકવ રૅસાનું બનેલું સૂતર ઉત્તમ પ'ક્તિનું 
હોય છે, અધપડવ રેસાથી ભરેલું રૂ કતાય છે ત્યારે તેમાં 
ગાંઠાગળક્‌ા વધારે પડે છે, કેમ કે પી'જવાથી એ અધ'પડવ 
રૈસા છૂટા નથી પડતા. અપડવ રેસાઓથી સૂતરના ડસમાં 
ફેર પડી જાય છે. સ'પૂણું પકવ રેસામાંથી ક'તાયેલા સૂતરને 
ખીન્ન ખે પ્રકારના રેસા ભરેલા રૂમાંથી ક'તાયેલા સૂતર સાથે 
સરખાવવાથી સપણ થાય છે કે, પૂષ્ું પકવ રેસાનુ' સૂતર 
બધી રીતે ઉત્તમ હેય છે. 

કપાસિયા પર ચોંટેલા રેસાએના આ વૈત્તાનિક દણિએ 
પાડેલા ભેદ છે. ન્યારે બહુ બારીક સૂતર કાંતવાનુ' હેય ભારે, 


જર ખાદીવિલાગ્રવેશિકા 


સારા લાંબા . અને પકવ રેસા એકત્ર કરવા યોગ્ય હથ છે 
સામાન્ય કાંતનાર માટે પકવ, અપડવ રેસાના ભેદને ઉકેલ 
કરવેા। કઠિન છે, એટલે પછી કરવાનુ' એટલું જ ર્છે 
છે કે કપાસિયાનું ઘડતર સામાન્ય રીતે કેવું હોય છે, 
બ જાણી લીધા પછી તેને લોહતી વખતે રૂ ને કપાસિયા 
જુદા થાય ત્યારે, લાંબા રેસાને ક નુકસાન ન પહોંચે એ 
ખાસ ખ્યાનમાં રાખવું નનેઈએ. લાટ અને કણુ વચ્ચેનું 
દખાણુ વધારે હોય અગર ચરખાને ફેરવતાં વારવાર આંચકા 
મારવામાં આવતા હોય તે એનાથી રૂના રેસાએ તૂટે છે 
તેમ જ તેની તાકાત પણુ ધટે છે. 


રૂનેદ રેસેપ 


કેટલાય કાંતનારા એવા હશે કે જેએાને રૂના રેસાના 
ખરા સ્વરૂપ વિષે બહુ ઓછી માહિતી હશે. કપાસિયા ઉપર 
વળગેલા રૂના રેસા તા ધણાએ નરી આંખે નિહાળ્યા હોય છે 
પરતુ વસ્તુતઃ એ શું છે એ નણી લેવું આવશ્યક છે. 

કપાસિયાના ખીજની સાથે ચારે તરફ ફેલાયેલા રૂના 
તાર એ ગોળ પાલી નળીએ છે. ન્યારે કપાસિયામાં એ 
નળીઓને વિકાસ થઈ રહેલો હેય છે ત્યારે તેમાં ભાતની 
તરના રગનો એક તેલી રસ વહેતો હોય છેં. એટલે રૂને 
રેસો એક સળ ગ પોલી નળીના રૂપમાં ઊછરે છે. એ .તેલી 
રસ .નળીના પેલાણુમાં વહે છે ત્મારે ક'ઈક ચીકણુ। પદાથ 
પોલી નળીની અંદરની દીવાલમાં ન્નમતોા નય છે. આથી 
પોલી નળીરૂપી ૩નો રેસો વધારે મુલાયમ ને મજબૂત બનતો 
ન્તય. છે. 


યપષપ્યેર ૧૩ 


કપાસ પાકે છે ત્યારે આ ગાળ પોલી નળીની અંદર 
વહેતો તેલી રસ પાછે ખે'ચાઈને કપાસિયામાં આવી ન્નય 
છે, પરિણામે પોલી નળી -- રસે ખાલી થાય છે ને હવાની 
અસરથી સુકાઈને વળ ખાઈ ન્નય છે. આ વળ ખાઈ 
ગયેલી સ્થિતિવાળી ચપટી પોલી નળી એ આપણે કાંતીએ 
છીએ તે રને! રેસે। છે. 


રૂના રેસો આ પ્રમાણે તેયાર થયા પછી તેમાં નીચે 
પ્રમાણું ચાર પદાથ રહે છેઃ 

૧. પોલી નળીની ગાળ હતી તે દીવાલ હવે ચપટા 
આકારમાં રેસેો। થઈ, 


ર૨. કપાસિયા સાથે ઊછરી રહેલી નળીમાં જે તેલી રેસ 
વહેતો હતો તે સૂકા ચપટા રેસામાં ૮૪ ટકા બાકી રહે 
છે, જેનાથી રેમાની કુમાશ વધે છે. 


૩, તેલી રસની સાથે ગોળ નળીના અ'દરના ભાગમાં 
જે પદાથ જમા થતે હતે તે. 


૪. રેસાની બહારનો ઉપરનો ભાગ ફ'ઈક વાનિંશ 
જેત્રા પદા્યથી €કાયેશ્ષે હોય છે, જેને વૈત્તાનિકો કપાસી 
મીણુ કહે છે, 

રૂના વળ ખાધેલા ચપટા રેસાનું મહત્વ એ છે કે, 
નેસગિક રીતે રૂના રેસામાં જે વળ હોય છે તેથી સૂતર 
ક્'તાવામાં ને વળ ચડવામાં બહુ અનુકૂળતા મળે છે. સૂતરની 
મજખૂતીનો સુખ્ય આધાર આ રેસાના વળ ઉપર હેય છે. 
રૂના રેસાને એકત્ર કરીને વળ આપતાં સૂતરને જે વળ ચડેલા 
રહે છે, તે ઊનના રેસાને આપતાં નહિ સહે. તે ઉપરથી સહેને 
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સમજ શકાય છે. કે, રૂના રેસામાં રહેન્નો કુદરતી વળ સૂતરના 
બડતરમાં ધણુા। અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. 


ખીજી અગત્યની વસ્તુ તે રૅસાની ઉપરના મીણુ વિશે 
છે, એ મીણુનું પ્રમાણુ ૨ ટકા હોય છે. કપાસને પાણીમાં 
ખોાળીએ અથવા સૂતરને ફ'કારીએ છીએ ત્યારે દખાવ્યાથી 
તે પલળે છે, નહી'તર કેરું રહી નનય છે. આનું કારણુ રેસા 
ઉપર્‌ રહેલું કપાસી મીણુ છે. સૂતરને બ્લીચ કર્યા 
વગર રગવાથી બરેબર રંગ નથી ચડતો તેનું કારણુ પણુ 
આ માણુ છે. 


કપાસને પીલતાં પહેલાં અને રને પીંજતાં પહેલાં 
તડકા ખવડાવવાનેો અથ એ પણુ છે કે, તેથી રેસા ઉપરનું 
કપાસી મીણુ અને અ'દરતી નેસગિક ભીનાશ--તેલી રસ 
તપી ન્ય છે ને રેસાને છૂટા પાડવામાં અનુરૂળતા પ્રાપ્ત 
થાય છે. 


રના રેસાની અદર સેલ્યુલોઝ નામને તેલી પદાથ 
હુ'મેશાં રહે છે, તેનું વૈત્તાનિક પૃથક્કરણુ પણુ કરવામાં 
આવેલું છે.* આ તેલી પદાથથી રેમાનું મૂલ્ય અ'કાય છે. 
આ સાથે રેસામાં બીજું અગત્યનું તત્ત્વ રહેલું છે તે ભીનાશ 
છે. આ ભીનાશને ( 110 1/૮૦01* ૦9 11) તાત્રદાંબા ) 
ધી વૉટર ઓક હાઈડ્રેશન કહે છે. રેસાની અંદરનાં તેલી 
પદાથ તથા આ ભીનાશને લીધે તેનામાં મૃદુતા --મુલાયમતા 
--રિ્નિગ્ધતા, લચક, અતે મજખૂતી સચવાઈ રહે છે. 


* કાખન ૪૪, હાઇડ્રોજન ૬.૧૭, ઓકિસજન ૪૯.૩૯ 


કપપ્સ પપ 


રૂના રેસાને વૈજ્ઞાનિકે એ પ્રમાણું આળખાવે છે. તે 
પછી તેને સુદ્દમદર્શક ય'ત્ર નીચે મૂકીને તપાસે છે, તે! તેમાં 
તીચેનતી વસ્તુઓ રેસા વિષે દેખાય છે : 


* રેસાની લ'બાઈ. 

- રેસાની બારીકાઈ. 

* રેસાનોા રગ. 

* રેસાની સ્વચ્છતા. 

* રેસાની સમતા. 

* રેસાની શક્તિ. 

* રેસાની લચક. 

* રેસાનો સાધારણુ દેખાવ. 
, મુલાયમતા. 
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પ્રિષિ 


ફના ગુષ્ટૃદોપષષ 


આગળ રૂના રૅસાના ગુણુનું વણુંન કર્યું, એ ગુણુને 
સવિસ્તર વિચાર કરવો! આવશ્યક છે. તેથી રૂના ખબીન્ન 
દોષોની પણુ કાંક સમજ પડી નય છે. 

૧. રેસાની લબાઈ--રૂના રેસાની લંબાઈ જુદી જુદી 
જાતોમાં ફરકવાળી હોય છે. પરતુ એક જ પ્રદેશના 
પાકતા રૂના રેસામાં ધણી વખત ફેરકાર જવામાં આવે 
છે. એટલે એક જ નતતનું રૂ હોય તોપણુ તેના રૅસાની 
લ'બાઈ વિષે ખાતરી કરી દ્વેવી જરૂરી છે. 

ર. રેસાતી બારીક્રાઈ --રૂના રેસાનું પાતળાપણું એક 
સદા આવસ્યક ગુણુ મનાય છે. જે રના રેસા પાતળા છેય 
છે, તે વળ ચડીને, બરોબર બ'ધખેસતા થઈને એકખીન્ન 
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સાથે એકરૂપ ચઈ, સઘાઈદાર, ગોળ, સૂતર આકારમાં 
ધડાય છે, : જે ન્નડા રેસાવાળા રૂમાં તથી થઉં. 

૩, રેસાનો રગ--રૂતી જુદી જીદી નતમાં રગને 
થોડે! ફેર જેવામાં આવે છે. તેમાં જે રૂના રેસાએ એક- 
સરખા રગના ચકચકીત ને સુંવાળા હોય છે તે સારા 
ગણાય છે. રંગમાં ધણી વાર રેસાએ પીળાશ પડતા ઝાંખા 
પણુ મળી આવે છે. તેના કરતાં તદન સફેદ રૂ સારું ગણુ।ય 
છે. જ્નેકે કે!ઈ તદન સફેદ રૂ કસમાં એણું ઊતરે છે. 

૪. રેસાની સ્વચ્છતા --રૂને કપાસના કાલામાંથી 
ફરેલી લેતી વખતે તેમાં કપાસનાં સૂકાં પાંદડાં, કાલાનાં 
ફ્રેતરાં, ધૂળ કે એવે જ કાંઈ કચરો ન પડયો હેય તેવું રૂ 
સ્વચ્છ ગણાય. રૅટિયા પર કાંતતી વખતે આવા સ્વચ્છ 
રૂતી પૂણી જ વાપરવી નઈ એ. તેથી ઉત્તમ ને ઝડપથી 
સૂતર ક'તાય છે. ઉત્તમ રૂના રેસાએ પણુ આવા કસ્તરથી 
ખરાબ થાય છે. 

૫, રેસાની સમતા--રૂના રેસાની સમતાને। વિચાર 
કરતાં તેમાં રેસાની લ'બાઈ, શક્તિ, રંગ અને સધાઈ એ 
બધી વસ્તુતો સમાવેશ થઈ જાય છે. એક જ નનતના 
રૂના રેસા પણુ એમી વખતના પાકમાંચે કદી સમાન નથી 
હેતા તેનાં કુદરતી કારણુ। હોઈ શકે. એટભે, રૂની ગમે તે 
એક જાતમાં પણુ રેસાની સમતાતે અભાવ રહે છે એ 
જાણ્યા પછી, કાંતનારે ન્મારે એકધારુ' એકસરખું બારીક 
સૂતર કાંતી કાઢે છે ત્યારે સમજય છે કે, અસમાન રેસાએ।- 
માંથી લગભગ સમાન સૂતરને તાર કાઢવો એમાં આવડત 
ને કૌશલ્યની આવશ્યકતા રહે છે, તેથી એક સુવણું-નિયમ 


કચાસ :.?* ૧૭ 
ચોદ' રાખવા જેવો છે કે જુદી જુદી: જાતનાં ૩ :: ભેળવીને 
છના રેસા વધારે અસમાન કદી ન' કરવા !કે જેથી 
કાંતવામાં હાનિ પહોંચે. * 

દે. રસાની મજબૂતી --રૂના રૅસાઓમાં કેટલાક 
“ડા ને ટ્ર'કા તથા કેટલાક લાંબા ને પાતળા હેય છે. 
“ડા રેસા પાતળા કરતાં વ્યક્તિગત વધારે મજખૂત હેય 
છે. પરતુ સૂતરનો તાર ધડાય છે તેમાં પાતળા વધારે 
મજખૂત પુરવાર થાય છે. કેમ કે, પાતળા રેસા નાડા કરતાં 
સૂતરના એક જ તારમાં અમુક ભાગમાં વધારે સ'પ્યામાં 
સારો વળ લઈને સમાઈ શકે છે, ન્યારે નડા રેમા 
એછા સમાય છે ને વળ પણુ ઓછે પકડે છે. 


૭, રેસાની લચક -- સ્થિતિસ્થાપકતા --રૂના રેસામાં 
એક પ્રકારની સ્વાભાવિક લચક --ખે'ચાતાં ન તૂટવાની 
શક્તિ રહેલી છે. સૂકા ને કડક રૅસામાં આ ગુણુ આછેા 
હોય છે. પરતુ લે!ઢવાથી વણુવા સુધીની ક્રિયામાં રેસા પર 
ખે'ચતાણુને જે મારો થાય છે તેની સામે ટક્કર ઝીલવા 
આ ગુણુ અનિવાય ગણાય છે, 


૮. રેસાનો સાધારણુ પ્રકાર --રતી કેઈ પણુ નતને 
તરત પારખવા માટે તેના થેડા રેસા હાથની ચપટીમાં 
પકડ્ડીને, જેને રૂના અનૃભવ છે તે કહી શકે છે કે, રૂ 
સામાન્ય રીતે કેવા પ્રકારનું છે. તેમાં રેસાએના ર ગનું 
સામ્ય, રેસાએ સાથે કસ્તરનેો અભાવ, અને રેસાઓના 
સમુદાયની સ્થિતિ, આ ત્રણ્‌ વસ્તુ પર ષ્યાન રાખીને રેસાને 
સાધારણુ પ્રકાર નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે, 
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રૂના એક એક રેસામાં ઉપર જણાવેલા ગુણા જુદા 
જુદા પ્રમાણુમાં નજરે પડે છે. એ બધું સહ્મદશ ક ય-ત્રમાં 
નજરે નિહાળીએ ત્યારે કૃદરતતી અદ્ભુત કરામતનોા સાચો 
ખ્યાલ આવે છે. રૂના રેસામાં આ ગુણુ।નો સમાવેશ થયે! 
છે, તેથી જ તેમાંથી સુંદર સૂતર કાંતીને કપડુ' વણુવા 
સુધીની ક્રિયા કરી શકાય છે. 


૪ 
હિ'દુસ્તાનનો કપાસ 


દુનિયાના ધણા દેશે।માં કપાસ થાય છે. પાકના જથા 
અને ઉત્તમતાની દણ્રિએ ઇઝ્પ્િ, અમેરિકા, અને હિન્દુસ્તાન 
તેમાં મુખ્ય દેશે છે. આટલાન્ટિક અને પેસિષ્ીક 
મહાસાગરમાં કેટલાક ટાપુમાં અતિ ઉત્તમ પ્રકારને! કપાસ 
પાકે છે. તેતા રેસાની લ'બાઈ ૧।। ઇંચથી ૨॥ ઇચય 
સુધીની હેય છે ને તેમાંથી ૫૦૦ આંક સુધીનું સૂતર કાંતી 
શકાય છે; પરંતુ આંધ્ર પ્રદેશના રધુનાથપુરમ અને ટેકા- 
કાલીના ઉત્તમ કપામની માફક એ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં 
પાકે છે. તેનો ઉપષોગ આસપાસના પ્રદેશ પૂરતો જ થઈ 
શકે છે. એટલે આવા કપાસની ગણુના '્તુદી કરવી 
જેઈ એ. 

હિન્દુસ્તાનના કપામનો પાક છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં 
બહુ વધી ગમે છે. લિટનને અમેરિદા સાથે યુદ્ધ થયું ચારથી 
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બ્રિટને હિન્દમાંથી પોતાને નેધ્તું રૂ ખરીદવાની શરૂઆત 
કરીને તેમાં ઉત્તરોત્તર વધારે કર્યો છે. આથી હિદુસ્તાનમાં 
કપાસનું વાવેતર ખૂખ વધી ગયું. પરતુ, હિ'દી કપાસના 
પાકને અમેરિકા પછી ખીજાું સ્થાન મળે છે. તેમ છતાં 
હિ"દી કપાસની શાખ સારી નથી બધાઈ. તેનું કારણુ 
કપાસની ખેદરકારીભરેલી ખેતી અને તેથી નીપજતોા કપાસને 
ઊતરતો પાક છે. આ ઉપરાંત રમાં રહેવા દેવામાં આવતે 
કચરો પણુ હિ'દી કપાસની શાખ ઓછી કરે છે. 


કપાસની ઉત્તમતાનું માપ કાઢતાં જણાયું છે ક, હિંદી 
કપાસ કે જેમાંથી એક કાળે જગમશદ્દર કાપડ હાથે કાંતી 
વણીને તૈયાર થતું, તે પરદેશી કપાસ કરતાં આજે ઊતરતો 
છે. ઇજિપ્તમાં નાઈલ નદીના કાંપવાળા પ્રદેશમાં સૌથી 
ચઢિયાતા કપાસ પાકે છે, બીજે ન'બરે' અમેરિકા આવે છે. 
કાર્‌ણુ કે ત્યાં આધુનિક વૈજ્ઞાનિક શોધોની મદદથી, કાળજી- 
પૂવક કપાસના પાકમાં સશોધન કરીને, તેતી નત સુધારાતી 
રહે છે. હિંદુસ્તાનમાં નમદાનો પ્રદેશ કપાસની પેદાશ 
માટે ઉત્તમ ગણાયો છે. આ ત્રણેય પ્રદેશના કપાસની 
૬૨ એકરે પેદાશ કેટલી થાય છે તેની સરખામણી ઉપરથી 
પ્રદેશની ફળકૂપતા ને ઉત્તમ ખેડનું , પરિણામ સમજી 
શકાય છે. 


પ્રદેશ : દૃર્‌ એકરે રૂની 'પેદ્યાશ રતલ ' 


૬/જિપ્ર ૪7૫૦ 
અમેરિકા ર૦૦* 


હિન્દ *: ક («પ :.' 


હિ'દ્સ્તપનનેદ કપપ્સ ૨૧ 


પાકના ઉતારની દણ્રિએ હિન્દુસ્તાન . કગાળ મુલક 
બન્યા છે, , એ. ઉપરથી -સ્પછ જણી શકાય છે. પરતુ 
હિન્દ્ના કપાસની નત એટલી ખરાબ નથી. જ 

જગતના કપાસ: પકવનારા મુખ્ય ત્રણુ ,પ્રદેશના 
કપાસની પરીક્ષા કરતાં નીચેનું પરિષ્ામ જષ્યુ।યું છે : 


કપાસની.' .. રેસાની રેસાની આંક સૂતર 
નત લ'બાઈ તાકાત . ક'તાય 
(ઇચમા » (થેનમા) (સ'ચામા) 
ઇજિપ્ત ૧થી૧।। ૧૩૩ ર્‌૦૦ 
અમેરિકન ॥।1ાયી1૧। ૧૨૮ જ 
હિન્દી સુરતી ર્રુંથી૧ ૧૪૦ ૪૦ 


' “રેસાતી તાકાતની દષ્ટિએ [હન્દુસ્તાની કપાસ સારે છે. 
હિંદના સુરતી કપાસના ત'તુની તાકાત ૧૪૦ ગ્રેન માપવાર્મા 
આવી છે. એટલે કે, તેના એક રેસે। ૧૪૦ ગ્રેન ( સાડા 
ખાર આની ) વજન ઉપાડે છે, ન્યારે અમેરિકાના રનો રેસે। 
૧૨૮ ગેન (સાડા અગિયારં આની ) ઉપાડે છે, અને ઇજિપ્ને 
૧૨૨ ગ્રેન (અગિયાર આની) ઉપાડે છે. એ રીતે નેતાં 
તો હિ'દુસ્તાનના રેસાની 'તાકાત ઉત્તમ ગણાય; પષ્ુ તેનાં 
રેસાની નડાઈ ₹જિપ્તના રેસા કરતાં બમણી છે, છતાં વજન 
બમણું ઉપાડવાને બદલે ૧૮ ગ્રેન જ વંધારે ઉપાડે છે. 
એટલે બધી રીતે તપાસતાં ઇજિપ્તના પહેદ્લો, અમેરિકાના 
બીને, અતે હિ'દુસ્તાનને ત્રીજો નંબર આવે છે. | 

| બહારના દેશોમાં; હિન્દુસ્તાનના બધા સારી . જાતના 
કપાસને સુરતી કપાસના નામથી ઓળખવામાં: આવે છે; 


૨૨ "'ેપ્્્ીવિલપ્પ્રજેશશિક્પ 


એનું મૂળા કારેણુ એ છેઃ કે, કટલાક સમય પહેલાં  હિન્દમાં 
સુરતની આસપાસ ઊ'ચામાં ઊ'ચી.  નતને કપાસ પાડતો 
હતો. એ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે, ઠિ'દુસ્તાત પાસે 
કપાસની સારી જાત છે. પરંતુ તેને સાચવીને તેને 
વિકાસ કરવા જેટલી શક્તિ -- જ્ઞાન તેનામાં નથી. 


' #હિન્દ્માં છેલ્લાં થોડાં વરસે।માં અનાજની ખેતીન 
ભોગે કપાસનું વાવેતર ધણું વધ્યું છે. તે નીચે પ્રમાણું છે : 


સન ૧૮૯૫-૧૯૦૦ ૧૩૮ લાખ એકર 
99 ૧૯૨૫-૨૬ જે૮્૪ 9૨ 29 
,# ૧૯૩૩-૩૪ જૅડકટ ,, ર 


૧૯૩૩-૩૪માં જુદા જુદા પ્રાંતામાં કપાસની જમાન 
નીચે પ્રમાણે. વહે'ચાયેલી હતી : 


લાખ અએંડર એડર 
મુંબઈ [:. દડ બ'ગાળા ૫૮,૦૦૦ 
મધ્ય પ્રાંત અન વરાડ ૪ર બિહાર એ રિસા ૪૨,૩૦૦ 
હેદામાદ ટછ આમામ ૩૬,૮૦૦ 
પ'નનબ ૨૦ સારહદપ્રાંત ૨૦,૮૦૦ 
મધ્યહિંદ (દેશીરાન્યે) ૧૧ મદ્રાસ ૨૨,૦૦,૦૦૦ 
સ'યુક્તપ્રાંત ૮ 


વિવિધ ડ્રકારના કપાસની નત, તેના રૅસાની લંબાઈ 
ભને તેનો સે'કડે ઉતાર કેટ છે તેતી' માહિતી ઉપયેગી 
ચાય તેવી છે : . 1; 


છહિશ્દર્તાતનેદ કપાક્સ 
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પ્‌ 
ચરખો 


કપાસમાંથી રૂને અલગ કરવા માટે હિન્દુસ્તાનમાં 
જુદા જુદા પ્રકાર છે. હિન્દી વણાટ ને હાથક'તામણુના 
ગૃહઉધ્ોગની પાયમાલી થઈ તે પહેલાં નાનાં ગામડાંમાં ઠેર 
રેર ચરખા 'વપરાતા, બારીક સૂતર ક'તાતું ત્યાં, કળામય 
રીતે હાથથી વેલણુ વડે, કપાસિયામાંથી રૂના રેસાનેં અલગ 
કાઢી લેવાતી પદ્દિ પ્રચલિત હતી. હવે આ પતિ થેડા 
પ્રમાણુમાં રઠી છે. પણુ તેને હાથક'તામણુ સાથે નિકટને 
ને સીધો સબંધ રહેલ્ષો છે. 

હિન્દુસ્તાનમાંથી કપાસની નિકાસ પરદેશ થવા માંડી 
ત્યારથી ગામડાંઓના સ“ખ્યાબ'ધધ ચરખાએ ખધ પડયા ને 
તેનું સ્થાન જિતોએ લીધું. ગામડામાં છૂટાં વેરાયેલાં જિન- 
ય'ત્ર ઘણાં જનેવામાં આવે છે. ત બધાંમાં કષાસમાંથી રને 
ય'ત્ર દારા જીદુ' પાડવામાં આવે છે, 


# 2 “મરજોક * ન હ 


કપાસિયા ઉપર કઊગેલા રૂના ધણુ નાના મેટા 
રેસાઓને નુકસાન ન પહોંચે તેવી રીતે કપાસિયાથી જુદા 
પાડવાની ક્રિયાને લોહવું કહં છે. તેમનાં સુખ્ય . ત્રષયુ ૫ 
લક્ષમાં રાખવાની દેય છે : 


૧. રૂના રેસા જેટલા બને તેટલા વધારે અને બનતી 
સ'ભાળચી કપાસિયા ઉપરથી ઉતારવા. * : 


૨, રૂના રેસાને ઓછામાં ઓછું ખેચાણુ આપી તેન 
હાનિ ન પહોંચાડવી. 


૩, કપાસિયા છૂદાઈને રૂના રેસા સાથે બળી ન નનય. 


આ ત્રણુ મુદ્દા સાચવવા માટે પ્રથમ તે કપાસ હાથ- 
ચરખાથી પીલવે ન્નેઈ એ. છાથ્‌-ચરખામાં રૂના રેસા તયા 
કપાસિયાને કાંઈ પણુ નુકસાન ન પહછેંચે તેતું ધ્યાન રાખી 
શકાય છે. કેમ કે ત્યાં માણુસનાં હાથ ને શુદ્ધિ કામ કરા! 
રહ્યાં હેય છે. રેસા ક કપાસને નુકસાન ન પહોંચે તે માટ 
ચરખામાં યોગ્ય ને આવશ્યક ફ્ેરપ્રાર તરત થઈ શકે છે. 
જિનમાં ય'ત્ર દ્દારા કપાસ પિલાય ત્યાં ઉપરના ત્રણુ અગત્યના 
મુદ્દા નથી સચવાતા. જિનમાં પિલાયેલા કપાસનું ર્‌ હાય- 
ક'તામષ્મુમાં શા માટે ન વાપરવું તેનાં કારણ નીચેની , હકીકત 
પરથી સમજ્‌ય છે. 

૧. જિનના યત્રમાં રૂના રેસા પર સતત ન્ત્ડ દબાઇ 
ને ખે'ચાણુ આવે છે, તેથી રૈસા નબળા પડે છે, કેઈ વાર 
તૂટી “નમ છે, . 

રે. ય'ત્રમાં પિલાયેલા કષાસના કપાસિયાને નુક્સાન 
પઠોંચી કેટલાયે કચરાઈ ન્નય છે. 


શ૮ ખપદીવિલપ્પ્રવેટિકા 


૩. ય'ત્રમાં પિલાતા  કપાસમાંથી ઉત્તમ ખીજ: સ'ધરવાનું 
મુશ્કેલ બને છે.. 

નુકસાન .પહે[ચેલા રમાંથી જે જે 'સૂતર કામં તતો આંક 
ને મજખૂતી ઓછાં જ ઊતરે ગએ રવાભ્રાવિક છે. . તેથી 
હાયચરખાથી પીલીને રૂને કપાસિયાથી જુદું કરવાતી ક્રિયા 
હાથે કાંતનાર માટે, ઉત્તમ સૂતરની દણ્િએ, ચઢિયાતી છે... 

 _ચરખાના લાભ લ્કેો સમજે છે. તેએ જણે છે કે, 

ચરખાર્થી રૂ ને કપાસિયા સારી સ્થિતિમાં જુદાં કરી ક 
છે. અને ધરના નાના મોઢા માણુસોને મજૂરી નનેઈ એ 
પણુ ચરખો આપી શકે છે. પરંતુ, ચરખા અને ક 
ઝડપમાં એટલ્લો ભારે ' તફાવત પેડે છે ક ખેડૂત ધીરજ 
રાખી શકતો નથી. તેને પોતાના કપાસને બન્નરર્માં જઈ ને 
વૈચવા સિવાય 'બીજી કાંઈ ચિ'તા જ છેતી નથી. જ્યારે 
કાંતવાની ક્રિયાના આરભ જ ચરખાથી થતો હોવાથી, 
કાંતનારને રૂ પીલવાથી વ. પૂરી કાળજી કી જરરી 
હેય છે. 

કપાસને ચરખામાં પીલવા' માટે  તાચેની તઓ! 
લક્ટામાં રહેવી 'જોઈ એ ઃ 

૧. કપાસને છે(ડ પરથી ' ઉતાર્યા પછી તરત જન 
પીલવેો. આશરે ખે ત્રણુ અઠવાડિયાં ક પીલવાથી ૩ના 
રેસાનો કસ વધેઃ છે. . શ 

૨. કપાસમાં માથ; કશાનો તૈસર્િંક ચુણુ'- છે. 
તેથી કપાસિયાથી રેસાએને પૂરેપૂરા ને સંભાળથી અલગ કરવા 
પૂરતો કપાસને તડકામાં #તપાવનેઃ નઈ એ. તપાવવાથી 
કપાસની પેશીએ ઝૂડીને અલંગ: કરવામાં: સરજીતા થાય છે. 


'''' ભરખેડ સ્ક 


લેહતાં પહેલાં કપાસને સ્વચ્છ કરવે।.. કીટી, કસ્તર, વગેરે 
વીણીને કાઢી નાંખવાં, 

૩. તપાવેલા કપાસની પેશીાઓએને દોરીના ખાટલા પ૨ 
નાખીને ઝૂડવાથી કપાસ છૂટા થાય છે ને કેટલોક કચરા 
નીકળી ન્નય છે. . 

૪. કપાસનૅ તપાવવામાં એ જ્યાનમાં રાખવું આવસ્યક 
છે કે, રેશામાં રહેલા નેસગિક તેલી પદાથ'ને કાયમનું નુકસાન 
ન પહોંચે. માત્ર બીથી રેસા છૂટા પાડવા પૂરતી જ આ 
ક્રિયા કરવી. 

પ૫. કપાસને આવસ્યક તડકો આપ્યા પછી ઝૂડીને 
તરત જ્ઞોઢવાથી રૂના રેસા અને ડપાસિયાને કાંઈ નુક્સાન 
ચતું નથી. 

કપાસમાંથી ગમે તેમ રૂ કઢાવીને બન્નરે વેચવાની 
ઉતાવળમાં ચરખાના લાભ ગુમાવ્યા પછી ખીનબજું ભારે 
નુકસાન રની સખત ગાંસડીએ। દારા વહેરી લેવામાં આવ્યું 
છે. રૂ એ ઘરમાં રાખી સાચવી-સ'ધરીને કાંતવાની વસ્તુ મટી 
જ, બજારુ વસ્તુ બનતાં, તેને ખાંધીને પરદેશ મોકલવા 
મોટે જેટલા નાના કદની ગાંસડીમાં વધારે.રૂ સમાવી શકાય 
તેટલું લાવવા લઈ જવામાં અને ખરચની દણ્િએ લાભદાયી 
થઈ પડે છે, એમ વિચારી: રને અત્યારે ય'ત્રથી દબાવીને 
બાંધવામાં આવે છે. જ દબાવવાના ય'ત્રને “હાઇડ્રાલિક પ્રેસ' 
કહે છે. ગામડામાં હાથથી ભરેલી રૂની ગાંસડીમાં સામાન્ય 
રીતે એક ધનટૂટમાં ચાસ્થી "પાંચ રતલ રૂ બધાય છે. 
માષડાના સોદા પેચંથી આપેલા :દખાણુ હેઠળ ગાંસડી બાંધવાથી 
૮ થી ૧૦ રતલ્ર રૂ ''ેટલીઃ જ જગ્યામાં બધાય; પરતુ 


જીક ખારી થિશ્વપ્પ્રચેશિડા 


હાલની. ય'ત્ર પદ્ધતિથી “ હાઇડ્રોલિક પ્રેસ 'માં એક ધનકૂટમાં 
૬૦થી ૮૦ રતલ રૂ દાખીતે બ'ધાય છે. આ ઉપરથી સહેજે 
સમજી શક્રાય છે કે, ય'ત્રથી દખાવેલા ૩ ઉપરનું દબાણુ કેટલું 
ભારે હશે. ય-્રમાં એક ગાંસડી ર્‌ ઉપર સેકડો કે હકર 
મણુ વજનનું દબાણુ સુકાય છે, 

ન્ઝિનના ય'ત્રમાં નુક્સાન પામી ચૂકેલા રૂના રેસાને 
માંસડીમાં બાંધવા આટલું જખરું વજન તેના ઉપર લાદીને 
રેસાને વધારે હાનિ પહોંચાડવામાં આવે છે. આ હાનિ 
રૂના રેસાની પહોળાઈ ઉપર, એટલે કે પહેળાઈવાળા ચપટા 
ભાગ ઉપર, પહોંચે છે. સૃક્ષ્મદશકય'ત્રમાં બહુ ધ્યાનપૂવક 
જોવાથી આ જણાય છે. ગાંસડીમાં બ'ધાયેલા રના રેસાને 
દબાવવામાં આવે, ત્યારે તેની સાથે કાંઈ પણુ કસ્તર હાય 
તા તેથી રેસાને ભારે નુકસાન થાય એ દેખીતું છે. જુદા 
જુદા દેશની ગાંસડીઓમાંથી ૧.૧૦થી ૪.૧૮ ટકા સુધી 
માટી કસ્તર૨ વગેરે મળી આવે છે. આથી ગાંસડીની 
અંદરના રતા રેસાને નુકસાન પહછોંચી તેના ટુકડા થઈ ગ'ઠાઈ 
ન્ળય છે, જે ગાંસડીનુ ર પી'જતાં કેટલીયે વાર નજરે પડે 
છે. વળી માંસડીમાં બાંધેલા રૂમાં કચરાયેલા કપાસિયા, કટી, 
પાન વગેરૅનુ' પ્રમાણુ આઠ ટકા જેટલું હેય છે. તેનાથી 
૩માં ખીજ અનેક હાનિ પહોંચે છે. રૂની માંમડી બાંધતી 
વખતે રૂનુ' વજન વધારવાના બદઇરાદાથી તેમાં પાણી હાટવાતે 
કટલ્ષેક સ્થળે રિવાજ હેય છે. તેમ કરવાથી ફની અંદરના 
કમ્તરને રેસાઓ એવા સન્જડ વળગે છે કે તે લાકડા જેવા 
કટણુ બની નમ છે. એ રીતે ગાયેલું ૩3 પીળું પરીને 
ખી” આસપાસના રને નુકસાન પહોંચાડે છે. 


ગ્રરખ્ોદ ' ૩% 


ઉપરની હકીકત ઉપરથી સહેજે સમજ શકાય કે 
હાયચરખા પર લેોહાયેલું છૂટા કપાસનું રૂ જ કાંતનાર માટે 
ઉત્તમ છે. કારણુ કે ય'ત્રમાં લેોહાઈ ને ગાંસડીમાં બ'ધાવાથી 
નુકસાન પહોંચેલા ર્‌ કરતાં હાથે લોટેલા ને છૂટા રહેલા રના 
રેસા દરેક રીતે સારા રહે છે. 

હાથચરખામાં સામાન્ય માયુસને પણુ સમન્વય એવી 
સાદી થોાજના રહેલી છે. તેમાં મુખ્ય બે વસ્તુ છે: એક 
લાટ એટલે તણુછના લાકડાને ગાળ રોલર આ લાકડું જેમ 
વપરાય છે તેમ લીસું નથી થતું, તેથી કપાસિયાને ર્થી 
અલગ કરવામાં સારું કામ આપે છે. બીજે ભાગ છે કણા. 
તે લોઢાના ગાળ નાના રોલર જેવો લાટનતી ઉપર હાય છે. 
તેની ઉપર ધરતાં ગોળ ઝીણાં છૂંદણા પાડૅલાં હાય છ, 
જેનાથી રૂના રેસા ઝડપથી પકડાઈને કપાસિયાથી છૂટા 
પડે છે. 

ચરખે એક હાથ વડે ફેરવાય છે ને સાથ કરેલ્લો કપાસ 
ખીજે હાથે ઓરવાતેો હેય છે. ચરખાની કળા એ છે ક 
બને હાથ એક બીનનની ક્ાનું પ્રમાણુ સાચવે છે. એટલે 
ક કપામ પ્રમાણુસર ઓરાતા --મુકાતા જાય છે અને લાટ ન 
કણુા સામસામી દિશામાં ધરીને રૂ ને કપાસિયા જુદા કરે 
છે, આ રીતે કપાસ લોહવાનું કામ કઠષખુ નથી, એ ચરખો 
ચલ્રાવી ન્નેયાથી સહેજે સમળ્ય છે. ચરખાની ખૂખી તો 
એ છે કે, ગમે તે નાના-મોટા, આંધળા -- અપ ગ ચરખો 
ફેરવી શકે છે. 

ચરખામાં: એક મુખ્ય વસ્તુ સાચવી ભેવી જોઈ એ તે 
લાઢ ને કણાની વચ્ચેનું અ'તર છે. આ અ'તર એવી 


૨૨ ખપ્દીવષિશપ્પ્રજેટિકા 


કુશળતાથી રાખવું જેઈ એ કૅ. રૂની સાથે કપાસિયા કચરાઈ ને 
નીકળી ન્નય એવું પહેળુ' ન હેય ને બળી રને :'નીકળતાં 
પષ્ુ જોરથી ફેરવવો પડે એવું એ નજક નઃ હેય. અર્થાત્‌ 
કપાસિયા ને ૨ બરોબર એક ખીજાથી છૂટાં પડી વેરાતાં જાય 
એવી ગોઠવણી લાટ ને કણાની કરી લ્લેવીઃ નનેઈએ. : સારી 
રીતે ગોઠવીને ચરખો ચલાવાય તો. ૪૦, ૫૦ મણુ કપાસ 
પિલાય ત્યાં સુધી તેમાં એક્રેય નવો ભાગ નથી નાખવે। પડતો. 

ચરખાથી કપાસ લ્લેહવાનતી સાધારણુ ગતિ કલાકની 
૩ થી ૬ રતલ ગણાય છે. સારી . જતને! સ્વચ્છ કપાસ 
કલાકમાં ૫-૬ રતલ ને નખબળે। ૩ રતલ લોટી શકાય છે. 
આંપ્રમાં કપાસને માછલીના દાંતથી હોળીને, લાકડાના 
તેલણુથી કપાસિયે। રેસાથી અલ્લગ કરવાની સુંદર પહ્દતિ ચાલુ 
છે. એ પહ્દતિથી 3માંથી પૂણી બનાવતાં એક કલાકમાં ક 
તોલાની ગતિ સામાન્ય ગણાય છે. 

શ્રી. લક્ષ્મીદાસભાઈએ એક ય-ત્રેચરખાની શોધ કરી 
છે. તેમાં લાટ ને કણુા। હાથચરખા જેધાં જ રાખીને 'તેની 
ગતિ ચક્કરો! દ્દારા વધારી મૂઝીને ખે :પગ વડે વારાધ્રતી 
ફેરવવાની પદ્દતિ દાખલ કરી છે. સાયકલના જેવી, જમીનથી 
ત્રણેક ફૂટ ઊ'ચી ખેટંક ૫૨ ખેસીને છાપી. સામે જરા નીચા 
ગોઠવેલા, જમણા હાથ પાસેના છાખડામાંથી કપાસ લઇ ને, 
બે હાથ વડે, પૂર ન્નેસમાં 'કરી? રહેલા લાટ ને કષાની પ્રમાણુ- 
મર રાખેલી સાંધમાં કપાસને પૂરવાને  હેયં' છે. આવા 
યત્રચરખા ઉપર એક કલાકમાં સારે કપાસ ૧૪-૧૬ 
રતલ લેહાય છે;: યત્રની વ્યવક્થિત ગોટવણીથી' કપાસિયા 
% ડને કૉઈ પણ્ય નુકસાન થતું નથી. ર. 


ચરખેદ ૩૨ 


હાથચરખે। અને યાંત્રિક પગચરખાની વિગત સાથે જિન 
એટલે લે!હવાના કારખાનાની વિગત આપવાની આવશ્યકતા 
કાંતનાર્‌ માટે નથી. પરંતુ જિનમાં કઈ ગતિથી કપાસ 
લેઢાય છે એટલું જણુવાથી આપણે કયાં છીએ એ 
સમજી શજીશું., (જિન એક કલાકમાં લગભગ ૧૦૦ રતલ 
કપાસ જ્નોઢી નાખે છે. પરંતુ, આટલી જબ્બર ગતિએ 
લેોઢાયેલા કપાસિયા તે રૂની સ્થિતિ દયાજનક થાય છે. 
કારણુ કે, રૂના રેસાએ કપાસિયા ઉપર નાના મોટા ફેલાઈ ને 
ચોંટેલા હેય છે, તેને એક ખીન્નથી જુદા કરવામાં જે સરસ 
કામ ચરખો આપે છે, તે ય'ત્ર નથી આપી શકતું. ય'ત્રમાં 
એક અતિશય, જડ ઝડપના આંચથકાથી કપાસિયા તેમ જ 
રૂના રેસાને ધણી વાર નુકસાન થયા વિના રહેતું નથી. 

જેને ઉત્તમ કાંતનાર થવું છે તેણું ચરખાને પૂરે 
પરિચય અને લેવાના કામમાં પ્રવીખણુતા મેળવી લ્લેવી 
અનિવાય છે, કેમ કે એથી સૂતર કાંતવાની કળામાં વધારે 
ઝુશળ બતી શકાય. 





મરખેદ રષ 
ચરખો 

સામેને પાને માવેઝા ચરશાના ચિત્રમાં મતાનેજા તેના છૂટા 
છૂટા મામોની કમવાર સમગૂલી નીચે ત્રતાળે કે : 

૧. લાંબિયા બ'ધને। વાળેશ્લે છેડે।. 

૨. લાંબિયા બધ --આને લીધે લાંબિયા પહોળા 
ચતા અટકે છે. 

૭, ધરી --કરેડામાં થઈ ને લાંબિયાને ધરી રાખે છે. 

૪. તાણિયા -- કપાસિયા લાટ પરથી ઝ2 સરજી પડે 
તેટેલા હાળ પડતા કરેડાને તાગી રાખે છે. 

પ. પેચ ખીલી -- તાણિયાને ટેકવે છે. 

૬. પહછેળે। કરેડે। -- લાટદ્દારની પહોળાઈ જાળવે છે. 

૭, કરૈડાબ'ધ --બ'ને કરેડાને ખેચી રાખે છે. 

૮. લાટધરનેો ખોન્ને -- એને આધારે લાટધર કરેડામાં 
રાખવામાં આવે છે. શિ 

€. લાટધર -- કરેડામાં લાટ હઠળ રહી, કોપરેલની 
મદદથી લાટ ધરીના ગળાને સછેલાધથી કરવા દે છે. 

૧૦. કરેડાબ'ધનતે વાળેલે। છેડે। -- કરૅડાને પહેળા 
થતા અટકાવે છે. 

૧૧, લાટદ્દા( -- આ વારે લાટ નખાય તેમ ૦૮ 
કઢાય છે 

૧ર. લાટપેચ -- જેના છ દાંતા વડે કષ્‌ાના બે 
દાંતાને ત્રષુ ગણી ગતી મળે છે. લાટપેચમાં દિવિલ પૂરવું 
ગવશ્યક છે. ઝએેથી પેચનેો આવરદા વધે છે અને ચરખો 
હળવો કરે છે 


૨ ખાદીવિલ્રદપ્રવેશિકા 


૧૩. કણાપેચ -- લાટતી- સાળાઈ વપરાશથી જેમ જેમ 
ઘટતી જાય છે તેમ તેમ લાટપેચની ખાંચમાં મારગ કરી 
ઊડ ઊતરે છે. રર સ 

૧૪. કણાધર -- જુઓ ન'બર'ર૧ની વિગત, * 

૧૫. ટોચ-પડદાની ખીલી ---આ ખીલીને આધારે 
ટાચ-પડદો રહે છે. આવી ખીલી બને કરેડામાં છે. 


૧૬. દાબચાવીની ચાકી -- ચા૪ી દાબચાવીને તમ 


રાખે છે 


૧૫9. ણી ડામાં રહીને કણુ।ધરન કણાના 
ગળા ઉપર દાખે છે: બને બાજાુતી દ્વાબચાવીઓનું એક 
સરખુઃ દબાણુ કણુાને લાટ ઉપર બધી જગ્યાએ અડૅ।અડ 
રાખે છે. દાબચાવીના -એકઇછાવત્તા દબાણથી. લાટ અને કણુા 
વચ્ચે મારગ પડે છે;: કપાસ ઓરતી વખતે લાટ અને 
કણુ। વચ્ચે મારગ હોય તો કપાસિયા ચવાય છે. 


૧૮. લાટ -- - કંથ, ભગી મળી કપાસિયા અને રૂ 
જુદાં પાડે છે. તે સુરેખ એને ગોળ છે. તેનું લાકડુ 
કપાસ જ્ેતી વખતે કપાસિયા! તેનામાં ઘંસૌરા 'પાંડી માંરગ ન 
પાડે તેટલું કઠણુ છે. તણુછના લાકડાની લાટ સારી ખને છે. 

 શૃહ. કણ --લાટ જેટલો જ સુરેખ છે. તેના 
કરકરિયા સીધી લીટીઓની જેમ સીધા છે. કણાના કર્કરિ યા 
કપાસમાંથી રને લાટ સૉથે ' દબાવી આગળ, ખેચી પાડે છે. 


૨૦, રાસ-પડદે। -- કણુાના.. કશી રિામા ગી આવતું 
ર્‌ જ આવતાં અટકાવે છે. ન ઈ 


: : ભજ ' રહ 


૨૧. કષ્યાધર --કરેડામાં ક્યાના ગળા ઉપર રહું છ. 
તેની રૂ'ડીમાં પૂરેલું કોપરેલ કનો કાણા વાર માથા 
ગળા ઉપર ઊતરે છે. 


૨૨. ચાવીધર --કરેડામાં રહી દાબચાવીને પોતાતી 
અંદરના પેચ વડે ચઢવા ઊતરવા દે છે. 


રડ, માંકડે। કરેડે -- લાટ ધરીને હાથા માટે પોતામાંથી 

બહાર જવા દે છે. . ક 
" જ્‌૪, કાન --કપામિયા, ૩ કે કચરાને કરેડામાં જતા 

અટકાવે છે. 

ર૫, નમૂચો--ર૬માં આંકડી સાથે મળી ચરખાન 
સ'કેલેજ્ે રાખે છે. ક 

ર૬. હાથે --જેતી લબાઈ માણુસના હાથને લાટ 
ફેરવવાની અનુકફૂળીતા કરી આપે છે. 


ર૭, મૂઠ -- હીલી તેમ જ કરતી હોવાથી ફેરવનારનો 
હથેળીને ધસારો આપ્યા સિવાય હાથાને ફેરવે છે. 


૨૮. મૂઠંખીલી -- મૂડને ધરતી તેમ જ હાથા સાથે 
તગ રાખે છે. 

ર€. અંતર પડદે. ---૩ અને કપાસિયા વચ્ચેનું અ'તર 
*ળળવે છે. . 
૩૦. તાણિયા ધર --ચરખે સકેલ્યા બાદ તાણિયાને 
સાચવે છે: - 
૭૧, લાંબિયા --ખેસનારના વજન વડે અને તાણિયાના 
ખે'ચાષુ વડે કરેડાને અડગ સખે છે. 


૩ર. એજર પેટી --તેલડબી અને પાનાને સાથવે છે. 


પ 


૩૮ ખાદીવિલપ્સ્રવેશિકા 


૩૩. આંફડી --નરૂચા સાથે મળી ચરખાને સંકેલી 
રાખે છે. 

૩૪. પાટલી -- એનજ્નર પેટીની પહોળાઈ જેટલી 
પહે।ળી છે. 

૩૫. તેલની ડખા. 

૩૬, પાનું -- ચા?ીએ ખોલવામાં તથા બધ કરવામાં 
વપરાય છે. 

શૃપાસ જોજતાં પજેજાં નીસેની ચાવતો ધ્યાનમાં (રાજવી 
જર્દ્‌ળ : 

૧. જીટી કસ્તર કાઢવાં જેથી ૩ સ્વચ્છ થાય. 

રે. પીળો, કાચો, ખરાબ કપાસ કાદરી નાખવે જેથી 
રૂ સારું રહે. 

૩, તડકામાં તપાવવે।, જેથી તેની ભીનાશ દૂર થાય. 

૪. ખાટલામાં ઝૂડવેો, નેથી તેતી પેશી છૂટી પડે, 
કસ્તર નીકળી નનય, 

પ. તપેલે! હોય ત્યારે પીલવેો, નહિ તો કપાસિયા 
ચગદાઈ જશે. 

૬. ચરખામાં લાટ, કણું બરાબર ગેોઠવવાં કે જેથી 
ન દબાય કપાસિયા કે ન ખે'ચાય રેસા. 

'9, ચરખામાં યોગ્ય સ્થાને તેલ પૂરવું. 

૮. ચરખો! સ્વશ્છે કરી 'ખાલી ધુમાવી ન્નેવે।. 

જપવાસ જોરલી વસલ નીચેની થાથતો “થાનમાં ₹ાથીએ શાળ 
શરું $ 

“૧, ચરખા મામે વ્યવસ્થિત ખેસે।. 

૨. કપાસને વ્યત્રમ્થિત પાસે રાખો. . 


ચરપોદ સહ 


3, એક હાથથી સરખાને હાશે। ધુમાવવે।, 

૪. બીન હાથયી કપ્રાસ લઈ ધીમે ધીમે જેમ જેમ 
કપાસ પકડાઈનૅ રૂથી જુદે મ્રતાો નનયમ તેમ તમ ચપટીયથી 
કપાસને એઓરતા નગ. 

૫. કપાસ જ્ઞોહતાં જમણુ। હાથને ત્તેર ન પડવું જેઈ એ, 
તેમ ધક્કા પણુ ન લાગવા જેઈ એ. 

૬, એક સરખી ગતિથી કપાસને ડાબા હાથથી 
આરવે લાટ ને કણાની વચ્ચે પૂર્યા કરવે।. 

૭. કપાસિયા ચગદાઈ જતા અટકાવવા ચરખાના હાથે 
સહેજ પાછે ધુમાવી પિસાયેશ્નો કપાસિયે। તુર્ત ફાઢી નાખવે।. 

૮. સામટા કપાસ આવી જતાં ચરખો! અટકી પડે 
તો બહ જેર કરીને ફ્રેરવવા મથવું નહિ, પણુ થોડો કપાસ 
પાછે! ખે ન ધીમે ધીમે જવા દેવે।. 

£. ચરખે। બગડે તો સુધાર્યા વિના પીલવું નહિ. 

જવાલ નોહાયા પછી : 

૧. રૂ ને કપાસિયા અલગ સાચવવા. રૂતે બહ 
દબાવીને બાંધવું નહિ. ઈ 

૨. રૂના રેસાને અને કપામિયાને હાનિ ન પહોંચે તેવી 
રીતે, એટલે કે તેન ભેજ અમર ગરમાં ન લાગે એવી રીતે 
સધરવાં. _ 

સરશાની જિસત તયા જાસનું વ્રમાળ : 

હાથયરખમા ૪થી પ સર્તલ લ્તેહે, કિમત 3. પા! 

યત્ર ,, ૧રથી૧૫ ',, ,., ,, »#» ૫૦ 
(ય'ત્રપીંજયુ તથા ય-ત્રચરખોા . બને લેગાંની કિમત 
રૂ, ૮૦ છે, ) 





જક? 


- હદ? 


ખપ્દીવિલાંગ્રંવેરિકા 


“ચરમખોાતું રહુશ્ય* 
' દાખે દળાવેદ અને કપાસ પાકમા" ક 
એ અને કામ સશ્ખાં' જ. 


દાણે। 


ી દાણા કડક નાખી સૂપડે . ી 
(સોવાય. ર 
. દાણા 
વીણીને જ દળાય. 
.. દાણા ચપટી ચંપટી લઈ ' 


કાંકરી 


ધ'રટીમાં ઓરાષ, 


,* દળતાં 


અખા નીકળી 
ગયેલા દાષ્મુ ચાળીને જ 
લોટ વપરાય. 


, હાથધ'ટીએ પિસાયેલે 


તાજે ચોખ્ખા જ્ઞોટ રાંધ- 
નારની સગવડ સાચવી 
શરીરને લાંમાો વખત ટઢકા- 
વવામાં મદદ કરે છે. 


કરતર” 


7૨? -* 


૩, 


૪, 


પ૫. 


વુખત ઢકાવવામાં 


ર કપાસ 


' કપાસ 


ક કપાર્સ તડકે નાખી 'ખાટશે 


ઝુડાંય. 
ક૪ીટી 
વીણીને : જ પિલાય. 
કપાસને પેશામાંથી કપા- 
સિયે કપાસિયા જુદે! પાડી 
ચરખામાં ઓરાય. 
પીલતાં ચવાયેલા કે ભાગી 
ગયેલા કપાસિયા કાઢીને જ 
રૂ વપરાય. 

હાથચરખે પિલાયેલું તાજુ' 
ચે!"્ખુ' 2 પીંજનાર, કાંત- 
નાર ને વણુનારની મહેનત 
હળવી કરી, કાપડને લાંખેા 
મદદ 


કસ્તર્‌ 


કરે છે. 


અશમનો પાટલી બકો ચરૃખો ધા પી 


આંબ્રમાં અસલ બારીક ક'તાતું''હોઈને ત્યાં રેસાએની 
તાંકાત વધારેમાં વધારે સચવાય એવી, કપાસ પીલતા માટે 
એક જુદી જ પદ્દતિ છે, 


ત્યાં બાવળના લાકડાના ૬ ઇશ 


ચરખેદ ૪૧ 


પહોળા અને આશરે ૧। ફૂટ લાંખા અને ર થી ૩ છચ નડા 
એક પાટિયા પર લ્લેદાનું વેલણુ અગર સળિયો હાથ વડે 
ફૅર્વીને કપાસિયાથી રૂ જુદુ પાડવાને! રિવાજ છે. બીજ 
રીતો કરતાં આ રીતે રેસાની તાકાત સારા પ્રમાણુમાં 
સચવાય છે. 

વળી આંધ્રમાં લાટ કષુ।ાને બદલે બ'ને લાકડાની લાટવાળી 
નાની ચરખી વપરાય છે, તેનાથી કામ ઓછું થાય છે. છતાં 
રેસાઓની તાકાત સાચવવાની દણ્િએ એ વપરાય છે. 


દ 
પીજણુ વિષે 


ચર્‌ખામાં કપાસ દ્વેહાયો, પછી જે 3 તેયાર થયું ત 
તુરેત પીંજવા માટે લેવાય તો તે ઉત્તમ રીતે મરસ પીંજાય 
છે. ખુલ્લું તાજું 3 પીંજાતાં વખત તથી જતો તે રૈમા 
તરત ઇૂઢા થઈ શકે છે, પણુ કપાસતે ઉંદર ઘણી વારે બમાડ 
છે તે પીંજવા માટે તકામે। કરી મૂકે છે; આવે વખતે તેતે 
માચવવે। ભારે થઈ ૫, તો પછી તેતે સામટે! કેદી તાખીને 
એક કોથળામાં ૨૦ ળેરથી વધારે તહિ એવા કોથળા ભરી 
રાખવા બરાબર છે. તરતતું લ્ેદેલું 2 વાપરેવાતું ત હાય 
અને ગાંમડીવું તે જિતમાંથી લોહા તે, દભાઈતે આવેલું 2 
પોંજવાતું દીય તો તેને પ્રથમ સ્વચ્છ કરવું પડે છે, ગાંમડીમાં 
બધાવાથી એતા ગદા બંધાયેલા હોય છે. તેતે ઝૂડીતે છૂડુ 
કરવું ભેણ બે, એવું ર પીંજતાં પઇંલાં હાથ વડે પીંખી 
નાખવામાં આવે તા પીંજવાતી થોડી મહેતત ખથી શક, 


પી'જખ્યુ વિષે ૪૨ 


ગાંસડીના રને પસદ કરવું જ પડે તા પીંજતાં પ્છેલાં તેને 
સાક કરીને ૪ૂડું પાડવાનું ભૂલવું તહિ. 

આવી રાતે કાંક છૂડું થયેલું ર પ્રથમ પોંજણુ 
ચલાવીને તાંતથી એક વખત વધારે છૂટું પાડવાના હેતુથી 
ઉડાડવું જેઈ ગે. એક વખત તાંતથી ઉડાડી મૂકેલા છૂટા 
ચચેલા ૩ને કરીથી રીતસર પીંજવા માટે હાથ ધરવું જેઈ એ. 


૩ પીંજવું એટલે રૂના રેસાને વ્યવશ્થિત રીતે એક 
ખીન્નથી ફટા પાડી સીધા કરવાની ક્રિયા. રૂના રેસાની 
મુલાયમતા ન્નણી લીધા પછી સહેને સમજ શકાય છે કે, 
તેન ૪છૂટા પાડી વ્યવર્િથિત ને સીધા કરવા એ કૅટલી 
સાવચેતીથી કરવાનું કામ છે. રૂના રેસાને ઓછામાં એ।છી 
હાનિ પહોંચે તેમ એક બીન્નથી અળગા કરી સાધા કરવા 
એ કુશજા પીંજનારનું કામ છે. એના ઉપર કાંતવાનો બધે 
આધાર છે. એવી ગણતરી થયેલી છે કૈ, રૂને જુદા જુદા 
ય'ત્રમાંથી પસાર કરીને પીંજવાથી તેના રેસાની ૭ા। થી ૧૦ 
ટકા મજખૂતી ઘટી નય છે. પીંજખુમાં આટલું નૃકમાન 
રૂના રૈસાને નથી થતું. 


પીંજખુમાં રેસાની સલામતીને આધાર પીંજનારના 
કેકની આવડત ઉપર વણો રહ છે. રેસાએ પૂરા પીંન્નઈ ને 
સાદડીની સામા બાન્નુએ પહોંચે તે પછેલાં જ2ર કરતાં એક 
પણુ વધુ કેક નથી લાગતો. ' ૪૩૨ કરતાં એટલે રૂના રેસા 
જ્ઢા થાય ત્યાં સુધી જ તાંત એ રેસાને છૂટા કરવા માટે 
ઉપાડીને ફ્રેકુયા કરે છે, પીંન્ટ્નારના ડાબા દાયમાં પીંજમુને 
ઝોક, સમતોલપણં, તાંતથી કેઢલું ક કયા ભાગનું ર ઉઠાવવું 


૪૪ ખઅાાદીવિશપ્પ્રલેરિયકા 


તેનો વિવેક અને અ'તમાં આંખેથી છૂટા પડેલા રેસાને 
પોલ તપાસીને તરત નવું રૂ ઉઠાવવાની આવડત, એટલું હેય 
તા પ્રમાણુસર એકધારી ગતિએ ર્‌ પીંન્નય. 

અહીં રૂના રેસાના સ્વરૂપનું યથાથ સાન પાજનારને 
માટે આવસ્યક મનાવું જેઈ એ; કારણુ કે કપાસમાંથી કાપડ 
બનતા સુધીમાં રેસાએ વિવિધ ક્રિયામાંથી પસાર યાય છે. 
પીંન્નધ્ની ક્રિયામાં શું થાય છે તે વિષે ખાસ ધ્યાન 
રાખવાની જરૂર છે. 

ફૂ પીંજતી વખતે તેના રેસાન ભેજ લાગે તા તે છૂટા 

નથી પડી શકતા, કારણુ કે રૂના રેસાને આવસ્યક ગરમા 
મળે છે ત્યારે તે છૂટા પડે છે. પીંજણુના ઓરડાને બધી 
તરથી બધ કરીને પીંજવાનું કારણુ એ છે ક, તેથી 
બહારની હવા અંદર આવીને ઓરડાની હવામાં ફેરધાર ન 
કરી શકે અને પાોલત આમતેમ ન ઉડાડે. બધ ઓરડામાં 
હવા અમુક પ્રમાણુમાં મરમ રહે છે. 

પીંજખ્મુના ઓરડાનું વાતાવરષુ સામાન્ય ગરમ રાખીને 
ખીજી એક વસ્તુ રને વિષે લક્ષમાં રાખવાની રહે છે. ૩ના 
રેસાને છટા થવામાં અ'તરાયરૂપ થનાર ૩માં ભળેલી કીટી, 
પાંદડી, નૅ કચરાયેલા કપાસિયા પણુ છે. આવા કસ્તરથી 
રેસાને સ્વાભાવિક રીતે જ છૂટા પડતાં વાર લાગે છે. તેથી 
તદન સ્વચ્છ ૩ પીંજવું જેઈ એ. રમાંથી કીટીની સાથે 
પીળુ' પડેલું ને કાચુ' ર્‌ વીખીને કારી નાખવામાં ન 
આવે ત્યારે કુશળ પીં'જનારના પોલમાં પણુ તરત કણી પડે 
છે, કેમ કે કાચા રૂના રેસા પાકા રૂન! જેટલા તાંતના કટકા 
સહન કરી શકતા નથી. પરિષ્ામે પાકા રના રેસા પૃરેપૂરા 


પી*૪થ૬$ વિષે  . જપ 


પીંજઈને અલગ થાય ત્યાં સુધીમાં કાચા રેસા તૂટી જાય 
છે; તેને “ કણી ' પડી કહે છે. સારું ર્‌ પણુ વધારે. અથવા 
અવ્યવસ્થિત રીતે પી'નનઈઈ જય તો તેમાં પણુ કણી પડે છે. 


કણી પડેલું ૩ નકામું હોય છે. કણી પડવાનો અર્થ 
એ છે કે ૩ના સારા, મુલાયમ રેસા તૂટીને તે કુકડાનાં 
ગૂ'ચળાં થઈ જય છે. તેતી સ્થિતિસ્થાપકતા કરતાં સહેજ 
પણુ વધારે પડતો માર તાંત તરફથી મળે છે ત્યારે રેસા 
તૂટી જય છે જેથી સૂતરનેો તાર સળગ ને એકધારો નથી 
તીકળતે।. તેથી' કાંતવામાં એ નકામા શ*નય છે. 


૩ એક સરખી રીતે પીન્નઈનેઃ રેસા અલગ થાય 
ત્યારે, કોઈક લખેલા કાગળ ઉપર પેોલને પાતળે થર 
મૂીને, અંદરના નીચે લખેલા અક્ષર રૂની સમાન નળીમાંથી 
ઉકેલી શકાય, તા તે છૂટા પાડેલા રૂના રેસા, જેને પોલ 
કહેવાય, તે સારી રીતે પી'ન્નયા કહેવાય. 


દરર।૦૪ ચાર કલાક પી'જનાર ત્રણુ અઠવાડિયાંમાં 
પીંજણુ ઉપર સારી હથોટી મેળવીને સમાન પીજ શકે. 
પી'જણુતી કળા મહાવરાથી જ હસ્તગત થાય છે. કેઈ પણુ 
કળા બુદ્ધિગત કરતાં હસ્તગત વધારે હોય છે. પીંજણ્‌ના 
સ'ગીતમાં તન્મય થઈને પી'જનાર ઉત્તમ સૂતરતું ભાવિ 
ઘડે છે. 


. પી'જલ 


હિન્દુરતાનમાં જુદા જુદા પ્રદેશમાં ' મુખ્યત્વે ચાર 
પ્રકારતી પીંજણે! પ્રચારમાં આવેલી છે : 


૪ર ખપ્દીવિદયયપ્ઝજેશિકા 


૧, કામડી પીંજષુ 

ર, મોટી પીં'જણુ 

૩, ખારડાલી મષ્યમ પીં'જષ્યુ 

૮. યુદ્ધ-પીંજણુ 
૧. ડાકમઠી પી'જષ્ણુ 

કામડી પીંજષ્યુ એ તદન સાદી ને જૂની ન્નતની 
પીંજણુ છે. એક કહઠષ્યુ વાંસ' કે એવી સોટીને ધનુષ્યના 
આકારમાં તાંતથી બાંધીને તેનાથી પીંજવાનું કાય થાય છે. 
હિ'દના પૂવ અને દક્ષિષુ ભાગમાં આ પીંજષ્યુ ચાલે છે. 
કામડી પીંજણની વિશેષતા એ છે કે, તેમાં બારીક તાંત 
* બાંધેલી હોવાથી ને તેનો કટકે! મુલાયમ રહેવાથી રના રૅસાને 
ધીમેથી પણુ આબાદ રીતે એક એકથી છૂટા કરી સીધા 
કરી શકે છે, આંધ્રની નાની કામડી પીંજખુમાં તાંત ઉપર 
ગોટીભ્ને મારવામાં નથી આવતો, પરતુ હાથની ચપરીથી તાંત 
ખ'ચીને પીંજવામાં આવે છે. આથી 2ના રેસાનં ઓછામાં 
એણષું નુકસાન પજચે છે. તેથી ઝીણં સૂતર કાંતવા માટે 
કામડી પીંજણુ પર જ પીંજવામાં આવે છે. 

મોરી કામડી પીંજષ્મુમાં નાના ગો।ટીલાથી ઠક મારવામાં 
આવે છે. તે પણ પ્રમાણુમાં એઓષ્ઠું પણુ સારું પીંછી શકૅ 
છે. આંધ્રની પદ્દતિએ એક કલાકમાં કપાસિયામાંથી પૂ'મી 
બનાવવા સુધીની ક્રિયા કરીને પા તોદ્ધે પૂગી તૈયાર થઈ 
શકે છે. આ ખવ ઓએઓઇછી ઝડપ ક્વાય. પરતુ ઉત્તમ સૂતર 
કાંતતા માટે એ અનિવાય છે. 

કમડી પીંજણુના એક મેરે દોષ એ છે ક, કામદીને 
ડાબા હાથમાં પકરી તેના પોણા ભાગને ર ઉપર લટકતો 


પી'જષ્ણુ વિષે ૪૭ 


રાખી પકડવે। પડે છે. નાની કામડીની જેમ તાંતને ચપટીથી 
ધુન્નવીને રૂ પીં'જવાનું હાય તો! ડાખે હાથ તરત નહિ થાકે; 
પણુ મેો।ટી કામડી જેમાં ગોટીલાનેો ઉપયોગ ચાય છે તેમાં 
તાંતની નનડાધના પ્રમાણુમાં ઠેક મારવી પડે છે. તાંત વધુ 
જાડી હેય તો ડેક વધારે નેરથી મારવી પડે. આથી 
ડાબા હાથની શક્તિ ખૂટી નય છે. વજન લાંખોા સમય 
સુધી ઊ'ચકીને સાથે તાંત પરના ક્ટકાનું જનેર પણુ ઉપાડવું 
એ ચાલુ ક્રિયા થઈ શકતી નથી. પરિણામે મેો।ટી કામડીથી 
પી'જવામાં વારવાર થાક ખાવા થે।ભવું પડે છે. વળી મોટી 
કામડી યોગ્ય વાંસ કૈ લાકડાની નથી હોતી, ત્યારે ત્રક્તુએ। 
પ્રમાણું તેનામાં ફેરફાર થાય છે એ પણુ એક ખામી 
ગણાય. કામડીની તાંત તૂટે ત્યારે આખી તાંત નવી 
નાંખવી પડે છે. તેથી તાંતનો દુવ્યય થાય છે એ ખીજ 
ખામી છે, કામડી પીં'જણુની લ'બાઈ ૨1 થી ૩ ફૂટની 
હે।ય છે. 


૨. સેપ્ટી પી'જષ્ટુ 


મોરી પીંજણુ એટલે પીંન્નરાની પીંજણુ. પોતાની 
જડેરાત પીંજણુની તાંત પછાડીને કરતો પીરા ન ન્નેથોા 
હેય એવું ભાગ્યે જ કોઈ હશે. મોટી પીંજણુ માત્ર 
પીન્નરાને જ કામની હૅ।ય છે. તેની ઉપર કાંતવા માટેનું 
રૂ પીજવામાં નથી આવતું, ન્નેકે પૂણીની ત'ગીના સમયે 
પીરા પાસે જરા વધારે સારું પીંકનવીને કાંતવા નેવું રૂ 
કરાવી લઈ શકાય છે, પરતુ તેમાંથી ૧૦-૧૫ આંકની 
ઉપરનું સૂતર કાઢવું સલામત નથી હેતું. 


૪૮ ખપ્દીવિધાપ્રવેરિડા 


મેો।ટી પીં'જણુથી પી'જેલા રૂનેો ઉપયોગ કાંતવામાં કેમ 
ન થઈ શકે, તેનું મુખ્ય કારણુ એ છે કે, મોટી પીંજષખુની 
તાંત બહું જડી હેય છે તેથી રૂના એક એક રૅસાતે સ્પર્શ 
કરીને નોખા કરવાની તેનામાં શક્તિ નથી હોતી, ન્નડી 
તાંતથી રૂને જરા વધારે છૂટું કરી શકાય છે, જે ધણુંખરું 
ગાદી કે તકિયા ભરવાના કામમાં જ આવે છે. નડી 
તાંતથી રૂના રેસા નહિ પણુ ગાભા છૂટા પડે છે, તેથી વધારે 
સારું પીં'જવ।ા માટે તેને વધારે ડોક આપતા પડે. તેમ છતાં 
મોટી પીંજણુમાં પીં'જેલા રૂથી બહ$ બારીક સૂતર નહિ 
નીકળે. હિંદુસ્તાનમાં ન્યાં આવો મોટી પી'જણુાના રનો 
ઉપયોગ કાંતવામાં થયે! છે ત્યાંનું સૂતર તેની બારીંકાઈ કે 
“ત માટે કદી વખણાયું નથી. 

મો#ી પીં'જણુમાં કેટલાક દેષો હોવાથી એ બ'નેના 
દોષો ધણુ ભાગે દૂર કરે તેવી મધ્યમ પીં'જણુ તેયાર કરીને 
તેના પ્રચાર કરવામાં આવ્યે! છે. 


૩. મધ્યમ પી'જષ્ઝરુ અથવા બારડોલી પી'જષજુ 


મોરી કામડી પીંજણુમાં કેટલાક નવા સુધારા કરીને 
“ચેકકડું'' પીંજણુ બનાવવામાં આવી હતી. પરંતુ એનાથી 
પણુ કેટલીક મુસ્કેલીઓએ ન ટળી, તેથી છેવટે મોટી પીંજખુના 
આકારની પણુ તેનાથી કદમાં બે ફૂટ જેટલી નાની એવી 
પીંજણુ બનાવવામાં આવી, કામડી અને મેરી પા'જણુની 
મષ્યમાં સ્થાન લેનારી તે મધ્યમ પીં'જણુ એમ કહી શકાય. 
કાંતવા લાયક ર્‌ પીં'જવા માટે કામડી પીં'જણુ વપરાતી. તે 
ઉપાડીને સતત પીજતાં હાથ થા જતો તેને બદલે મપ્યમ 


પી'જચ્ વિષે ૪૯ 


પીંજણુને કામદાની કમાન ઊંચી બાંધીન તેન લટકતી ખાંધી 
શકામષ એવી તેયાર થઈ. પરિણુમે હાથને થાકવાનું રહ્યું 
નહિ. બીજું, કામડીમાં ત્રણુ ભાગની પીંજણુનું જેર હાથને 
ટકાવી રાખવું પડતું તે મધ્યમ પીંજણુમાં દૂર થયું. મપ્યમ 
પીંજખુમાં તેનું સમધારણુ-બિંદુ ડાથની નજક આવી જતાં 
વજન ઉપાડવાનું ન રહ્યું, આ પીંજણુમાં કાફર અન 
આત્મા--જભનો ઉમેરો થવાથી પીંજવાનું કામ વધારે 
સગવડવાળુ' ન રસિક બન્યું. કારણુ કે, રના રેસા છૂટા 
કરવાની શક્તિ આ પીંન્તણુમાં વધી અનૅ કાકર તથા 
જીભની મદદથી ૩ ચૉંટવાનું અટકયુ'. વળી, કામડી-પીંજણુમાં 
તાંત તૂટતાં આખી નકામી જતી તે મધ્યમ પીંજણુમાં 
લગભગ ૪૦ વાર સુધીની લાંબી તાંત વી'થાળી રાખી શકાતી 
હવાથી તાંતનેો બચાવ થયે! અને તાંતને વ્યવસ્થિત કટકે 
મારવાતી જગા ઠેવાથી તેનો ધમારો પણુ એછે! થયે. 
૪. ચુદ્ર-પીજષયુ 

મષ્યમ પીંજષણુથી પીં'જવાના કાયમાં ઘગી અનુકૂળતા 
વધી. કેમ કે, ઘરમાં કેઈ પણુ થોડી સગવડથી આ પી'જષ્યુ 
વમાવવા લાગ્યા. પરતુ મધ્યમ પીંજખુમાં એક ખામી તે 
રહી જ. તે તેનું મોટું કદ, સાડા ચાર ફૂટ લાંબી ને 
તેટલી જ જગા પીંજતી વખતે રેકે એવી પીંજષું બધાના 
ઘરમાં વસાવવી કઠિન થઈ પડી. દરેક કાંતનારને પૂણીની જરૂર 
પડે તને પહોંચી વળવા માટે જુદી વ્યવસ્થા કરવી ન પોસાય. 
દરેક કાંતનારે પોતાની પૂણી નતે કરી ન લ્લે ત્યાં સુધી તેણે 
'કાઈના એશિયાળા રહેવું પડે છે. તેથી વેર ધેર પીંજષ્યુતે। 
પ્રચાર થાય એ ઉદ્દેશથી, ડીક શક્તિ ખરચાને બારડેલી- 

શાજ૪ 


૫૦ ખાદીવિદ્વપ્પ્રવેડિપકપ 


પીંજણુ તેયાર કરીને તેને પ્રચાર કરવામાં આવ્યે. તેને 
“યુદ્ધ-પીંજણુ' નામ પણુ અપાયું છે. કેમ કે, ૧૯૩૦ના 
સત્યાગ્રહ-યુદ્દધ નિમિત્ત તેની શોધ થયેલી તથા એ બધી 
જગાએ ધનુષ્યની માકક ફેરવી શકાય છે. 

યુહ્-"પી'જણુમાં બધી રચના મષ્યમ પીંજણુ જેવી જ 
છે, માત્ર તેનું કદ અઢી ફૂટનું છે. ને ખીને મુખ્ય 
ફેરફાર તેને કામદા વગર ડાબા હાથમાં પકડીને રૂ પીંજવામાં 
આવે છે તે છે. યુદ્ધ-પીંજણુનો ખધો આકાર મપ્યમ 
પી'જણુ જેવો જ હય છે. કેટલીક જગ્યાએ તેતે ભી'ત પરે 
કામઠાના બાણુ સાથે લટકાવીને પણુ પીંનવામાં આવે છે. 
તેને હાથમાં પકડીને પીંજવાથી કામડીની માફક તે થકવતી 
હેશે એમ માનવાની જર્‌૨ નથી. બારડોલી પી'જણુનું 
સમધારણ્‌-બિ'દુ ડાબા હાથની પકડ ને ગોરીલાની ઠે।ક પડે 
છે તેની સામે જ આવે છે, તેથી હાથને ખામ ન્નેર પડતું 
નથી. સારું પીજનાર મધ્યમ પીંજણુથી, મારુ' ૩ કલાકે ૧૦ 
તોલા પીંજને પૂણી બનાવે છે, ત્યારે યુદ્ધ-પીંજણુમાં કલાકના 
પ થી ૬ તોલા સારું ર્‌ પીંછન પૂણી બનાવે છે 
ચ'ત્રપી'ઝષ 

ઉપર જણાવેલી ચાર પ્રકારની હાથ-પીં'જણુ।માં મે।ટી 
પી'જણુ સિવાય કામડી, મધ્યમ ને બારડોલી પી'જણુ સૂતર 
કાંતવાનું ર પીજે છે. થોડા સમયથી શ્રી. લક્ષ્માદાસભાઈ એ 
એક નવી ય-ત્રપી'જણુની યોજના કરી છે. ય'ત્રચરખાની 
માફક તેતી રચના થઇ છે. ય'ત્રચરખાની શોધથી હાથ- 
ચરખાને જ નવી ગતિ મળા છે ને તેમાં પીલવાના સિદ્ધાંત 
એ જ કાયમ રાખ્યો છે. 


પી'જષ્યુ વિષે પ૧. 


પર'તુ ય'ત્રપી'જણુમાં હાથપીજણુના એક પણુ મિહ્ધાંતને 
વેગ નથી મળ્યો. તેમાં નવીન રચના કરેલી છે. એક 
બધ ખાનામાં લાકડાના રોલર ઉપર કરતી ત્રામે[ફેનની પિને 
ખેસાડીને તેને ખૂખ ગતિ આપવામાં આવે છે ને ઉપરથી 
ધીમે ધીમે પીં'જવા માટેનું રૂ પુરાય છે. આમ બે વખત 
રૂ પસાર કરવાથી તે પીંન્નઈ તેને! સુંદર પોલ થઈ નનય' છે. 
તેમાંથી કતાયેલા સૂતરના આંક ને મમાનતા સારાં આવે છે. 
તેમાં કલાકે (બે વખત પીંજનતે) ૩૦ તોલા પીય છે. 


હાથપી જષણુમાં પીજનારન પાતાની કળા અને બ્રદ્ધિના 
ઉપયોગ ક્વણુ ક્ષણુ કરતા રહેવું પડે છેં. પણુ અહી' તેતો 
સદ'તર્‌ અભાવ છે. એટલે ય'ત્રપી*ણુને ઘણા કાંતનારને માત્ર 
પૂણી પૂરી પાડવાના સાધન તરીકે સ્વીકારી શકાય. પરંતુ 
પીંજવાની કળામાં પીં'જણુન બદલે તેનું સ્થાન કેટલું મહત્ત્વનું 
ગણાય એ વિવાદમ્રસ્ત પ્રશ્ન છે. 


ખધાી હાથપીજણુામાં કાંતવાને માટે રૂ પીંજવાની 
શક્તિના આધાર તેમની તાંત ઉપર રણે છે. મોટી પીંજણુમાં 
૧૦ થી ૧૨ તારી તાંત નખાય છે, ને તેના મોટા કદને 
લઈને જરૂરી હોય છે. મષ્યમ પીંજણુમાં પ તારી તાંતથી 
સારું પીં% શકાય છે, જેનાથી ૨૦-૩૦ આંકનું સૂતર કાંતી 
શકાય છે. ૪૦ આંક સુધીનું કાંતવા માટે ૪ તારી તાંત 
દીક છે, યુદ્ધ-પીંજણુમાં ત્રષુ તારી તાંત સારું કામ આપે 
છે, કામદી પીં'જણુમાં ગોરીલાથી પીંન્નય છે ત્યારે ચાર 
તારી તાંત સારી પડૅ છે. આંધ્ર તરફ નાતી કામદી પર 
પી'ન્નયે છે ત્યાં ખે તારી તાંત ચાલ્ષે છે. 


મર ખદદીવિધ્યપપ્રબેરશિકા 


જુદી જુદી જાતની પ્રચલિત પી'જણુ।ના સામાન્ય 
પરિચય ઉપરથી '્યાલ આવી શકરો કે, કેવું સૂતર કાંતવા 
માટે કેવી પીંજણુ ઉપર ર્‌ પીંજવું ભનેઈ એ. 
ભદી જીદી જાતની પીંજણોાનાં કિમત; માપ તથા 


કામળું પ્રમાણ 
પી'જણનું નાસ લ'બાઈ ૧ કલાકમાં કેટલું પી'જે કિમત 
કામડી ૪% ફૂટ પ તોલા છ આના 
મોટી પા ફૂટ ૧ રતલ ૫ રૂ. 
બારડેલી મષ્યમ ૪%।। ફૂટ ૧૦ તોલા ૧ ર. 
યુદ્ધ-પી'જણુ ર ફૂટ પથી ' તોલા ૧૦ આના 
યત્રપીજષ્મુ ૩૦ તાલા ૬પ રૂ. 


પીજવાતું રહસ્ય 
લોટ બાંધી લૂઆ કરવા અને ફૂ પીંજ પૃ'ગી કરવી એ 
સરખાં કામ છેઃ-- 
૧. કાંકરી કસ્તર ચાળીને જ લેો।રટ મસળાય; 
૪થી કસ્તર કાટીને જ ર પીય. 
* લેટ એકકણું કયે. જ કણુક બ'ધાવ; 
૩ એકરેસે કયે જ પાલ પથરાય. 
કણુકમાંથી મરખે ભાગે જ ત્ૂઆ વળાય; 
પોલમાંથી પષ્યુ સરખે ભાગે જ પગી વળાય. 
૪. કણુક કે લૂઆ રેટા ન મુકાય; 
પોલ ક પૂણી રેઢાં ન મુકાય. 
પ, તાન ક્ષોટ, કણુક ને લૂઆથી રેટલાનું હર જળવાય છે; 
તાન ૨, પોલ ન પૂગીથી મૂતરનું હીર સચવાય છે. 


નચ 


દળ 





પ૪ ખપ્દીવિવધાપ્રવેરિકા 


પ૩મે પાને આપેલા પીંગળના ચિત્રતાં વતાવેઝા તેના 
માચોની જસવાર સમગૂલી નીચે પ્રમાણું છે : 


1 તાંતમાંઠ--આ ગાંઠ સાંકળીના નાકામાંથી સરકી ન 
પડે તથા સૃપડીના ખૂણાના ધસારા વડે વહેલી કપાઈ ન 
જાય એટલા માટે વચ્ચે રૂનું અસ્તર મૂકીને ધી'ગી વાળવામાં 
આવે છે. 

૨. ડાખે। છેદ--કાકરના વળેલા છેડાને ખે'ચી રાખનારું 
નાકુ; આ છેદમાં દોરી પરેવી, કાકર ગાંડેલું છે. 

૭, સાંકળી--તાંત-તગ અને દાંડ%ી વચ્ચેના સબધ 
જાળવી તાંતને ખે'ચી રાખે છે. 

૪. તાંત-તંગ--સાંકળીની વચ્ચે રહી વળ આપી 
સૂપડીને એથે અટ૪»ી તાંતને એછીવત્તી તગ કરે છે. 

પ. દાંડઝી છેદ--જેમાંથી માંકળીનાો છેડો પરોવાઈ 
ગાં£્વામાં આવ્યે! છે. 

૬, સૂપડી--દાંડડીના ચોથા ભાગ સાથે નોેડાઈને 
ખાકીના ત્રણુ ભાગનું વજન ઝીલે છે. એથી પીંજણુનું 
સમતોલપણું “જળવાય છે. તેની ઊ'ચાઈથી દાંડ#ા અને તાંત . 
વચ્ચે પડેલા અંતરમાંથી પીંન્નતું ર તાંત ઉપરથી દાંડકીના . 
નડતર સિવાય આગળ જઈ શકે છે. તેની પહોળાઈ તાંતના 
ધ્રુજનરાની મર્યાદા સાચવે છે. તેના જમણી બાજીના હેટળના 
ગાળ ભાગ ઉપરથી કાકર બગડયા સિવાય ઉપર ન્નય છે. 
અને તે ખૂણાની ગોાળાઈથી પીંજવા તરધ્નો તાંતનેો ભાગ 
વિશેષ લ'બાઈમાં કામ આપે છે. તેની નનડાઈ, પીંજતી 
વખતે તાંત તેના ઉપરથી સરષ્ઠી ન પડે, તે પૂરતી છે. 


પી'જષ્ટુ વિષે પપ 


સાધારણુ રીતે આ જતની પીંજણુમાં એક ઇચ નડાઈનું 
પાટિયું સૂપડ્ડીમાં વપરાય છે. 

૭, આત્મા--સૂપડી અને કાકર વચ્ચે પોતાની જડાઈ 
જેટલું પોાલાણુ પાડે છે, આ પેોલાણુમાંથી ઉત્પન્ન થતો 
અવાજ પીંજનારને તાંતની ખરી ખોટી ચાલથી વાકેક રાખે- 
છે. આત્મા કાકરના ચામડાને વાળીને બનાવવામાં આવે છે. 

૮. ખી'ટી ખીલી--તેના બને છેડા સુપડીની આરપાર 
નીકળેલા છે. તે કાકરબધને પોતા ઉપરથી જવા દે છે. 
આ જતનું ખે'ચાણુ આત્માને અડગ રાખવામાં મદદ 


પ 
કન્‌ 


દ્વા 


જી 
ષ્ટ 


૯. ડાખી આંખ--દાંડીના ડાબા છેડાના દોરના નાકાને 
પાતામાંથી ખૂ'રીમાં ભેરવવા જવા દે છે. સુપડી અને દાંડી 
વચ્ચેના આ રીતના ન્નેડાષુથી પીંજણુને ઢાળ પડતી ઊંચકતી 
વખતે મૃપડીનું વજન હળવું બને છે. 

૧૦. ર૪. દોર--પીંજણને દાંડી સાથે તોળી રાખે છે. 

૧૧. ૨૨. છેડાગાંઠં--દાંડીને છેડે કોરેલી ખાંચમાં 
"ખસ્યા સિવાય ગ'હાઈ રહી દાંડી અને પીંજણુ વચ્ચેને 
સ'બંધ નેડી રાખે છે, 

૧૨. ૨પ. દાંડીમાંતી ખૂ'ટી--વાંસની બનેલી છે, ને 
દાંડઝીમાં ખેસાડેલી કે. દાંડીદોરનાં બને નાકાં અને ગાદીલટના 
જમણા છેડાનું નાકું દાંડડી પાછળ થઈ ને તેમાં ભેરવાય છે. 

૧૩. કમાન--બહ વળી ન પડે અને તદન અક્જડ 
પણુ ન રહે તેટલે! વાંક આપનારી, વાંસતા અડધા અથવા 
તો ત્રીનન ભાગની કાડમાંથી બનેલી છે. પીંજનાર માટે 
પોતે વળીને પીંજણુનાં વજન અને ચાલ હળવાં કરે છે. 


પય ખપ્દીવિલદપ્રજેશિકા 


૧૪. 3૭. બાજાબધ--હંઠળની કમાનને આમતેમ ફરવા 
દીધા સિવાય ઉપલી કમાન સાથે ન્નેડી રાખે છે. 

૧૫. કમાનબ'ધ--કમાનના વાંકને ત'ગ રાખે છે. 

૧૬. રાચબધ--પીંજણુ ટાંગવાનતી જગ્યાએ ઉપલી 
કમાનને વચ્ચેથી બાંધી રાખે છે. 

૧૮. બાણુખંધ--કમાનબ'ધતી બરાબર વચ્ચે બાંધવામાં 
આવેલ છે. 

૧૯. સરકણી--કમાન અને દાંડી વચ્ચેના સ'બધ જેડી 
રાખે છે. તેનાં સરડકિયાંએ વડે પી'જણુ ઊ'ચેતીચે સરકાવી 
રાકાય છે. 

2૦. દાંડીગાંઠ--સરકણીને દાંડી સાથે ન્નેડી રાખે છે. 

૨૧. દાંડી--પીંજણુને સમતોલ ઝીલી રાપે છે; 
પી'જણુનું સમતોલપણું ન્નળવવા માટે તેની વચ્ચેની દાંડીગાંઠ 
આજુબાજુ સરકાવી શકાય છે. સૃપડીતી ડાખી આંખ 
અને દાંડઝી ઉપરની જમણી ખૂ'ટી વચ્ચેના અંતર કરતાં 
પણુ તેતી લ'બાઈ વિશેષ છે, આ લંબાઈ સૃપડીને ઢાળ 
પડતી ઊંચકવામાં મદદ કરે છે. અને પીંજનારના હાથને 
ગાદી છુંઠળથી મૂ ઉપર સહેલાઈથી જવા દે છે. 

૨૩, નબર ૧૨ની ખૂ'રી પર ભેરેવેલી સાંકળી--આ 
સાંકળી કાકરને ત'ગ રાખે છે. 

૨૬. ફાજલ તાંત--તૂટતી તાંત પૂરવા માટેના આ 
વ્યવસ્થિત વી'રેશો સ'મ્રહ છે. તેનો એક છેડો ખૂટીમાં 
ભેરેવેલે। છે, અને ખીન્ને દાંડઝી પર વી'ઢાઈ માથાવરટી પર 
થઈ છેક સુપડીને ખૂણે સાંકળીના નાકામાં પોતાની ગાંઠ વડે 
અટકથયો છે. 


પી'જપષ વિષૅ પછ 


ર૭. દાંડડ--છ તારી સુધીની ચાલતી તાંતના 
ખ્‌'ચાણુ વડે લચક ન ખાતાં અક્કડ રહી શકેૅ તેટલી 
મજખૂત છે. આ પીંજણુ માટે ૪”2૧”ની ઝા કૂટ લાંખી 
પાટલીમાંથી ખે દાંડડીએ વહેરી કઢાઈ છે. તેના તાંત 
વી'ટેન્ને ભાગ ચારે ખૂણે ગોળ અને લીસે। છે. એથી તાંત 
વી'થતી વખતે ગડી પડતી નથી, તાંતના રેમા ઊકલતા 
નથી, તેમ જ તાંત સહેલાધ્થી સરકે છે. 

2૮. માથાવટી--તાંતનૅ માથાના ઘસારાથી બચાવે છે. 
પાકા કેળવેલા ચામડામાંથી તે બનેલ છે. 

2૯. અટકણી--દાંડડી ઉપરથી તાંતને માથા તરક 
જવા દે છે અને પાછી સરી પડતાં અઢકાવે છે. 


૩૦. માથુ'--દાંડડીના આ રોાચના ભાગ છે. તેની 
અ'દર નાળ આકારે ખાંચ કોરેલી છે. જેમાં રહીને તાંત 
સૃપડીની તરક ન્ય છે. પીંજણુ ઊ'ચકનારના હાથને ભારે 
ન પડે તેટલું તેનું વજન છે. એ હળવા વજનયી તાંતનેા 
વિશેષ બાગ પીંજવા તરક રહં છે. અને પીન્નતું રૂ દાંડકી 
અને તાંત વચ્ચેથી પસાર થઈ શકે તેટલું અતર પણુ 
જળવાય છે. 

૩૧, તાંત--ગે1ટીલા સાથે મળી રૂને પી'જે છે, અને 
પીજનતા રૂને આગળ લઈ ન્ય છે. તેના પર ગોરીજ્નો પડે 
ત્યારે ગોરટીલાના ખે'ચાણુ વડે ન તૂટે તેટલી તે જાડી છે. 
અને એ જ સમયે દાંડ? ન લચકાય તૅટલી તે પાતળા છે. 
1 પીજણુમાં બકરાનાં પાંચ આંતરંડાંતી બનેલી તાંત 
વાપરવાને! રિવાજ ચાક્ષે છે. 
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૩૨. મૂઠં--પી'જનારને પકડતાં ફાવે તેટલી ગોળ અને 
'-૦૩. લાંબી છે. પી'જણુનું સમધારણુ-બિન્દુ પણુ આ જ છે, 

૩૩, પટા-ગાદી--પીં'જતી વખતે પ'નની પીઠને ન 
ખૂ'ચે તેવી સુ'વાળી અને પીં'જણુને ઊ'ચકવામાં લાગ મળે 
તેટલી લાંબી છે. તેનો એક છેડો સુપડ્ડીમાં અટડયો જે, 
અને ખીજ દાંડઝીની જમણી ખૂટીમાં ભેરવેલેો છે. આ 
બન્ને છેડાએ અનુક્રમે સૂપડી અને દાંડઝીની પાછળ રહેવાથી 
પીજનારને પ'જો ગાદીની લટ હેઠળથી મૂઠ ઉપર જતાંની 
સાથે જ પીં'જણુ ઢાળ પડતી ઊ'ચકાઈ આવે છે. 

ફ૪. કાકરતગ--કાકરબધ વચ્ચે આંટી પાડી સૃપડીની 
અએંથે રહી કાકરને તગ રાખે છે. 

ર૫, કાજલ કાકર--આખી કાકર ચઢાવી હોય તો 
વી'ટા વાળીને સાંકળીમાં ભરાવી રખાય છે. એથી કાકર 
અએઈછી બગડે છે. 

૩૬. કાકરખીલી--કાકરબધ વડે દાંડી તરફ ખે'ચાતી 
કાકરને પોતાની એય આપી સુરક્ષિત રાખે છે. 

૩૭, કાફર--સુપડીના પાટિયાંની ન્નડાઈ જેટલી 

“ પહોળી છે. અતે બકરાના આખા ચામડા જેટલી લાંબી છે. 

તે તાંત અને સૃપડી વચ્ચે રહી તાંતનું રહ્મણુ ડરે છે. 
આત્મા તેને આધારે સચવાય છે. તે કાચા ચામડાની 
હોવાથી અવાજ આપી શકે છે. તેનો કાજલ ભાગ કાકર- 
બંધમાં અટકેન્નો છે. 

૩૮. જમણી આંખ--જેમાં પટાને। ડાખે। છેડે પાછળથી 
આંગળ આવી કાણા કરતાં મે।ટી વળેલી તેની ગાંઠ વડે 
અટકેલે! છે. 


પી'જણુ વિષે પહ 


૩૯. પાટલી--જેના દ્ોળાવથી પૂણી વણુવાની ક્રિયા 
સહેલી બને છે. 

૪૦. પૂણીસળીએ--તેની ગોળાઈ વડે પડેલું પૂણી 
અંદરનું પોલાણુ એના રેસાઓને કાંતનારતી ચપટીનું દખાષ્યુ 
હોવા છતાં પૂણીમાંથી પાછળ પાછળ વળગીને બહાર આવવા 
દે છે, લીસી પીઠ અને તેનું શેઢ પડતું દ્ેળાણુ પૂણીને તેના 
ઉપરથી સહેલાઈથી સરકાવી કાઢે છે. 

૪૧. દાબણિયું--જેનાથી વણાતી પૂણીનેો પોલ બધા 
જગાએ એકમરખે દબાઈ ને વણાય છે. 

૪૨. સાદડી--જમીન ઉપરથી ટરેોળાણુ પડતી ઊ'ચી 
છે. એ ટેોળાણુ પીંજવા માટેતી રૂની થડીને તાંતતી 
લગોલગ રાખવામાં મદદ કરે છે. એની ગૂથણીની ગાંઠે 
સળીઓ વચ્ચે મારગ પાડે છે. એ મારગમાંથી રૂના કુમળા 
રેસાઓ તથા ૪ટરી, કચરો તેની ઊ'ચાઈને લીધે ચળાઈ 
“તય જે. 

જર. સાદડીબધ--આ બંધને લીધે સળિચે। વચ્ચે થોડી 
થોડી જગા રહે છે કે જેથી રૂમાંના કચરો સાદડી નીચે ગરી 
પડે છે. 

૪૪. ગોરીલે।--મૂઠંમાં આવી કામ આપી શકે તેટલી 
તેની લ'બાઈ છે. તેને સધાડે ઉતારી ગોળ બતનાવવાપ્રાં 
આવ્યા છે. તેની સાંકડી ગોળાઈ, પહેળી ગાળાઈ હેઠળ ખે 
બાજુ ખાંચ પાડે છે. હેઠળની ખાંચ પકડનારની મૂડને 
આધાર આપે છે, ઉપરની ખાંચ તાંતને ખે'ચે છે, ખાંચ 
અંદરથી બહાર સહેજ ઢાળ પડતી છે. આ હાળ તાંતને 
ખાંચથી ખે'ચતાં હતાં સહેલાઈથી સરકવા દે છે. ખાંચને 


રંક ખપ્દીવિધાપ્રવેશિકપ 


ઢાળ તાંત સાથે ઘસાતાં તાંતને ન તોડે તેટલે! લીસે। છે. 
ગોરીક્ષલા તાંત પ૨ પડતાં ન તૂટે અને તાંતને ખે'ચતાં 
ખે'ચનારના હાથને ન થકવે તેટલે! વજનદાર છે. આમલીના 
ગારનો એટલે કે વચ્ચેના લાકડાના સારે બતે છે. તે ન 
મળે ત્યારે ખેર, સીસમ વગેરે ચીકાશદ્દાર લાકડાના કટણુ 
ભાગમાંથી ગોરીલા બનાવાય છે. પહેળી ગોળાઈ એટલે ખે 
ખાજુના જડા છેડા ને સાંકડી ગોળાઈ એટકલ્ષે પકડવા માટેના 
વચ્ચેના પાતળે। ભાગ. 
પીજવાની ક્રિયા 

ઘ્રણાના મનમાં એવો "યાલ હેય છે કે ર પીંજવું એ 
ભારે મહેનતનું કામ છે. પરતુ થોડું ર પીં% જેવાથી 
જણાય છે કૈ આ એક ભ્રમ છે. કેટલીય પીજ્નરણા આખે 
દિવમ પી'જવાનું કામ વગર યથાકમે સામાન્ય રીતે કરે છે. 
એ ઉપરથી સમજશે કે પીંજવું એ ખાસ મહેનતનું કામ 
નથી. કરાઈ પણુ કામ કરવામાં આવડત હાય તો તેમાં 
એછામાં એછી મહેનત પડે છે. તેવું જ પી'જવાનું 
કામ જે. 

પીં'જવાની ક્રિયા શીખતી વખતે શરૂમાં હાથ થાકી 
જવાને! પૂરે! સ'ભવ છે. કમ કે આરભમાં સરળતાથી પી'જવાની 
"ખૂબી તરત સમનનય તેવી નથી હતી. અહોં મખ્યમ પીંજણુ 
પર ૩ પીંજવાની ક્રિયાનું શકય તેટલું વિગતવાર વખ્‌ન કરીશું. 

નવો પીંજણુ શીખનાર થાકે છે તેનાં કારણુ જુદાં 
જુદાં હેષ્ર છે. પ્રથમ તે। તે ડાળા હાથથી પીંજણુને વધારે 
પડતું જેર કરીને પકડે છે, જ્યારે તેણે પીંજળુતી ગાદીના 
૪કાથી પીંજણુ તદન ઉળવી પકડવી નેઈ એ. આવડથા 


પીી'જખ્હ ત્રિષે ૧૧ 


પછીથી, એક વખત નનણી લીધા પછી, પીંજણુ ડાબા 
હાથમાં રમતી થઈ જાય છે. 

થાકવાનું ખીજીં કારણુ પીંજખુને પ્રમાષ્ુસર ઝુલા- 
વવાની -- ઝોક આપવાની બિનઆવડત છે. પીંજથુની તાંત 
ઉપર ગેરીલાથી ફટકો મારતાં ઊ'ચી ભાતે કમાન પર લચક 
લઈ રહેલી પીંજણુથી ટને થે!૬ પકડીને ઉડાવી લેવા જેટન્ને 
પ્રમાયુસરનેો ઝોક આપતાં આવડવે જરૂરી છે. 

નવા પીંજનારને પજવનારી એક મુસ્કેલી તાંતને ૩ 
વળગી જય છે એ છે. પી'જણુતી ક્રિયામાં તાંત ધણા અગત્યને। 
ભાગ ભજવે છે. તાંતને આધારે જ ર પી”્નય છે એમ 
કહા શકાય, તાંત કેરી, રંછી રેસા છૂટયા વગરની, બહ 
ખે'ચ કે ટીલ વમરતી, રૂ વળગ્યા વિનાની હોય તો જ એકન- 
ધારું ર્‌ પીંછ શકાય. પીંજવાની ક્રિયા શાખતાં તાંતને ટ 
વળગે છે તેનું કારણ ધ્યાનમાં રાખવા નેવું છે. 

2 પીં'જતી વખતે ગેોરીલાથી તાંતને પ્રથમ ખાલી જ 
થશે!ડા ડેક મારવામાં આવે છે. પછી સરકટની માદડી પર 
ખુલ્લા પડેલા ૨ ઉપર તાંત અડકે છે, ત્યારે ડેક મારવાની 
ક્રિયા ચાલુ ઠય છેં. તે એવી રીતે કે રૂની અંદર થઈ 
તાંત ફરી બહાર નીકળે ત્યારે તેને છેલ્લી ખે ત્રણુ ઠે।ક લાગતાં 
જ બધા રના રેસા છૂટા થઈ જય. તાંતને ધણી વાર રૂની 
અ'દર્‌ રહેવા દઈને કટકા મારવાથી વધારે પ્રમાણમાં રૂના 
રેસા વળગી જય છે, જે પાછળથી છૂટા કરવાનું કઠિન 
બને છે. 

રના રેસા તાંતને ન વળગવા દેવાનો માગ એ છે કે, 
રૂની અદર ભહુ ઊંડે વધુ વખત તાંતને ડબાવીને પીંજવું 


૧૬ ખપધદીવિદમધ્પ્રલેટિડપ 


નહિ. કેમ કે પીં'જણુની તાંત પર ગોરીલાની ઠે।ક પડે છે, 
લારે રૂની સાથે તાંત અથડાતાં રેસાઓને છૂટા કરીને અળગા 
ફે”કે છે. આ તાંતનું કામ છે. પણુ જે તાંતને રૂની અદર 
વધુ વખત અથવા ર્‌ની સાથે ને સાથે જ વધુ વખત રાખા 
કોક મારો તો છૂટા પાડેલા રેસાને દૂર ફે'કાવાનો માગ ન 
મળવાથી અને ખીન્ન રૂના પકડાવાથી તે રેસા પાસે જ રહી 
જાય છે, ને તાંતની ધ્રુજ્નરી ચાલુ જ હેવાથી તેને સખત 
વળગી ન્નય જે. 

તાંતને ૨ ચૉંટવાનું ખીજું કારણુ ભેજ છે. ત્યારે બાવ- 
ળની પાલી કૈ એવી ન્નડા રસવાળા પત્તી તાંત પર જમણીથી 
ડાખી તરક્‌ ભાર દઈ ને ધસવી ન્નેઈએ. પરસેવો અડકે તા 
પણુ રૂ ચોંટે છે. તેથી જમણીથી ડાખી તરક કોર્‌ કપડું લઈ 
તાંત લૂષક્ઠી નાખવી ન્નેઈ એ. તાંતને ખુખ ઠેક લાગવાથી 
તેના રેસા કોઈ વાર છૂટા પડી ત્યાંથી તાંત પાતળી પડે છે. 
તેવે વખતે મીણુબત્તી તેની ઉપર એ જ રીતે ઘસી લેવી 
જેધ એ. 

તાંતને રૂ ચો[ટવાનાં ખબીન્ન કારણ્‌। કરતાં પ્રથમનું 
કારણુ મુખ્ય હેય છે. તેથી પી'જવાતી ક્રિયામાં રૂ ન ચૉંટે 
એવા પ્રકારની ' ડોક મારીને પીંજવાની પદ્દેતિ રાખેલી 
છે, શીખનારને આ પદ્દતિ હસ્તગત થતાં થોડી વાર લાગે 
છે. તેટલે! વખત તેને તાંત પર ર ચૉંટયુ' હેય તે વખતે 
ખાલી ડેક મારીને ચપટીથી ' ૩ને ઉખેડવાની મહેનત 
જ્રેવી પડે છે 

ર પીંજતી વખતે ત્રણુ ઠૅ।ક ગોટીલા વડે તાંત પર 
મારવાતી પદ્ધતિ પડેલી છે. તેમાં પ્રથમ કેક લાગતાં 


પી'જણુ વિષે ઢ્કું 


તાંત સાદડી પરના રૂને ઉઠાવે છે; ખીન્ે ઠેકે તેને તાંતની 
સાથે નજક રાખીતે રેસા છૂટા પાડૅ છે; ને ત્રીજે ડેકે 
| પી'નયેલા રૂને દાંડઝીની સામે ફે"ક છે. આ ત્રણુ ઠોકની 
પદ્દતિને બરોબર ઘ્યાનમાં રાખનાર બહ જ પહ્દતિસર 
અને મહેનત વગર, ૩ ચૉંટાડષથા વિના, કલાકે સુધી 
પીંજ શકે છે. ન 

પી'જવાની ક્રિયામાં તાંત ઉપર ઠે।ક પડે છે લારે 
તેમાંથી અવાન આવે છે, એ પણુ ખૂખ મહત્ત્વના છે. તાંત 
કાકર્‌ ઉપર અથડાય છે તેથી અવાજ આપે છે. કાકરત 
નીચે આત્મા -- જીભને એવી રીતે ગોઠવાય છે કૈ જે બિંદુ 
ઉપર તાંતને કાકર એકઠા થવાને આરભ કરે છે તેની સહેજ 
ડાખા બાજુએ આત્મા આવે. આ પ્રમાણુસર ગેદેવણુથી 
પીંજણુ સારે ચાલુ રણુકાર આપે છે. આ અવાજથી 
તાંતની ધ્ુન્નરી વધારે વખત ચાલુ રહે છે, તેથી ર ચૉંટતું 
નથી, સ્વરતી ધ્રુજ્નરી અસ્ખલિત ચાલે છે ત્યારે આસપાસની 
આરીક વસ્તુને અચૂક પ્રુશ્નરી આપે છે. એટલે, કાકર 
નીચેનો આત્મા બરાબર હેય ને તાંતને ર વળગેલું ન હોય 
તેવી સરેસ અવાન્ટ આપતી, ખહુ ખે'ચ કે હીલ વગરની 
તાંત સારું પીજ શકે છે. 

રૂ પીંજવાની ક્રિયામાં ખૂબ ઝીણુવટથી કેટલાક નિયમે। 
નક્કી કરવામાં આવ્યા છે જે અનુભવે લાભકારી નીવડયા 
છે. કેમ કે એ નિયમોના પાલનથી પી'જવામાં સુગમતા પડે 
છે અને સારું પીંજનય છે. 

સૌથી પ્રથમ પીંજણુક્રિયાને લગતાં સાધનો બરોબર 
નનેઈ લેવાં. તેમાં તેયાર પી'નણુ જેમાં તાંત બહુ તગ ક 


મામદ” 
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ટીલી ન હોય, તેમ સરસ અવાજ આપતી હૅ।ય, કાકર 
ચપસીને ખે'ચીને બાંધેલી હેય, તેની નીચે આત્માં બરોબર 
રીતે, કે।ક મારતાં નીકળી ન પડે તેમ, ખોસેલ્લે હેય. પીજષયુ 
હાથમાં પકડતાં હાયના પન ઉપર માદી બ'ધ ખેસતી હોવી 
જોઈ એ. જરાયે ટીલી હશે તો હાથ પર પી'જણુનું વજન 
આવશે. પીંજણુ પકડીને ઝુલાવી ન્નેવી ન્નેઈ એ. પી'જષ્યુ 
ઇંઠળ સામેથી ઢાળ પડતી જમીન પર ગેાઠવેલી સાદડી પરના 
રૂને ઝૂલ આપવાથી પીંજખણુની તાંત અડકવી ન્નેઈ એ. ઊ'ચી 
% નીચી રણે તો વચ્ચેની દોરીથી પ્રમાણુસર કરી લેવી 
ભઈ એ, જેથી પી'જતા હાથ પર ન્નેર ન પઠોંચે. પી'જણષુને 
પકડયા પછી પ્રથમ અયવા પ્રથમ ખેદક લઈને પીંજષ્યુ 
પકડીને કામને આરભ કરવે. 

ખમેઠંકમાં જમણા! પગને પલાંડી માફક વાળીને જમીન 
પર રાખવે ને ડાખાો પગ ઊચો રાખવો. પીંજવા માટે આ 
સારં મેઠંક છે. જમણું હાથમાં ગોરીલાને, અ'ગડે અને 
પહેલી ખે મારી આંગળીએ! વચલા લાંબા ભાગ પર, ને નાની 
ખે આંગળીએ નીચેના દદ્।ા પર રહૈ એ રીતે પકડીને 
પીંજત્રાથી વધારે ફ્રાવે છે. ગેરીલ્લ! તાંતને ખેચીને વછૂટવા 
જેટલી ત્રાંસમાં ફેક મારી શકાય તે રીત પકડાય છે. 

આગળ કહ્યું તેમ, પહેલાં ખાલી પીં'જણુ પર ત્રણુ 
પટ્ટ મારવાને મહાવરો બરેબર કરી લ્લેવો જેઈ એ. ત્રણુ 
રીક પદ્દતિસર મારતાં આવડયા પછી જ 2 પીંજવું જોઈ એ. 
રૂને સાદડી પર નાખ્યા પછી પાતળી સોરટીથી ફૂટું કરી 
શ્ેવું. પછી શાદડીન છેડે એકત્ર કરવામાં આવે છે અન 
ભે મતે તેને પી'જવામાં આવે છે. 


, પી'૪ખું વિષે ' કૃપ 


તાંત ઉપર ત્રષણુ ડેં।ક મારતાં મારતાં ૩ને સાદડી પરના 
ઢગલાતી ઉપરથી થોડું લઈને તેને આગળ લાવવું ને' તેને 
પોલ થતાં સુધી પીંજવું, આમાં રૂ પાછળથી પણુ લઈ ને 
આગળ લાવવામાં આવે છે. આ રીતે ર પી'નય છે 
તેમાં કણી પડવાને ભય નથી રહતા ને સારું પી”નય છે. 
કણી પડવી એટલે રૂના એક જ રૅેમાઓને તાંત વધારે 
વખત લાગ્યાથી તાર ખે'ચાઈને તૂટીને ગૂચછું વળી 


૦-૪, 


”ળય તે. 

ખીજ રીત એવી છે કે, રને વચમાંથી એકમામડું લધ ને 
પીંજ કાઢે છે. પછી એ ડહાળ--અરધા પીન્નયેલા રને 
ફરીથી કાચુ' પીં'જવા લઈ ને તેમાંથી પોલ કરવામાં આવે છે. 
આ રીતમાં કણી પડવાને કે પોલ કાચો. રહી જવાને ભય 
રહે છેં. ર્‌ પીન્નઈ ને રેસાઓ સીધા ને વ્યવસ્થિત થાય 
તેને પોલ કહે છે. પોલમાંથી પૂણી કરવામાં આવે છે. 


પીંજણનું કાર્ય 

રૈ*ટિયામાં ત્રાકનું જે થાન છે તેવું પીંજષ્યુમાં તાંતનું 
મહત્ત્વ છે. રને લાકડીથી ઝૂડવાથી તેના રેસાએ। છૂટા પડે 
છે. પાતળી સોરીથી ઝૂડવાથી તેનાથી વધુ ર્‌ છૂડુ' પડે છે. 
પરતુ રૂના રેસામાંથી વ્યવસ્થિત સળ'ગ સક્‌ાઇદાર સૂતરનેા 
તાર ખે'ચવા માટે એક એક રૅસાને વ્યવસ્થિત રીતે છૂટા 

પાડવાની આવશ્યકતા ૨થે છે. 
રૂને પાંજવાનું કાય સૂતર કાંતવાની સાથે સીધો 
સબધ ધરાને છે. બહું બારીક આંકનું સૂતર કાંતવા માટે 
રના રેસાએાને વીખણી લઈ ને કાંતનામાં આવતા. એ સિવાય 

શા 
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જી. 


જ્યાં સામાન્ય આંકતનું સૂતર કતાય છે ત્યાં બધેય સ્થળે 
પીંજણુથી રૂના રેસાતે વ્યવસ્થિત રીતે છૂટા પાડવાની ફ્રિયા 
ચાય જે. 

આ ક્રિયા કરવામાં એવી વસ્તુ શોધાઈ છે ક જેનાથી 
રૂના રેસાને હાન થયા વિના તેને છૂઢા પાડીને સીધા કરી 
શકાય. લાકડી અને પાતળી સો।ટીથી રૂના એક એક રેસાને 
જુદ્દો સ્પર્શ કરી શકાતો! નથી કે જે તાંતથી બરાબર થઈ 
શકે છે. તાંત રૂતી સાથે ઠે।ક લઈન રૂના આખા સમુદાયને 
બ્રન્નર। સાથે એવે। સચે।2 છતાં સુલાયમ આંચકા આપે છે 
કે ઝટકો લાગતાં જ એક એક રૅસેો। સમૂહમાંથી છૂટો થવા 
તૈયાર થઈ જય છે. પીંજણુથી રૂના રેસાને છૂટા કરવાના 
અથ એ છે કે, રૂ તરીકે એક ગક રેસે। પરમ્પરનતી નજક 
લગભગ ચોંટીને ન્મેડાયેલા હે।ાય છે તેને. એકખીન્નથી 
ઉખેડીને છૂડા કરવા. જેવી રીતે દસેક સકેલેલા રૂમાલની 
થપ્પી હોય તેને ખુલ્લી કરીને બધા સાથે રાખીએ તેમ રૂના 
રેસાનું છે. 

સરસ કાંતવા માટે આ પ્રમાણુ રૂના રૅસા છૂટા કરવા 
અનિવાર્ય છે એ વસ્તુ હિ'દુસ્તાનના બધા ભામગેમાં 
સ્વીકારાયેલી ધણા સમયથી ન્નેવામાં આવે છે. એસટલે' 
કોઈ પણુ રીતે જુદા જુદા પ્રાંતોમાં પીંજવા માટ જુદી જુદી 
વસ્તુના ઉપચ્રોગ થાય છે. મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, : સ'યુક્ત 
મ્રાંતા, પ'નબ ને ગુજર'તમાં મુખ્યત્વે તાંત વપરાય છે. 
બ'માળ, આંધ્ર, તામિલનાડ, બિહાર ને ઉત્કલમાં કોઈ સ્થળે 
તાંત અન. કટલાક સ્થાનમાં મુ'જતી દોરી તથા : કેળના 
રેસાની. દોરી તાંત તરીકે વપરાય છે. 
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આ ત્રણેય પ્રકારતી તાંતના છંતુ સપણ છે 3 રૂના 
રેસાની ખેચાવાની જેટલી શક્ત છે તેનાથી વિશેષ માર ન 
આપે એવી સુલાયમ, છતાં કેક લાગતાં ન તૂટે તેવી દોરી 
બનાવીને ર્‌ પીંજવું, ન રેસાને સીધા, છૂટા ને વ્યવસ્થિત 
કરવા, 

તાંતને કેં।ક મારતાં ધ્રુન્નરી શરૂ થાય છે તે પહલાં 
તેમાં સ્વગતિ ઉત્પભ થાય છે. ( સ્વગતિ એટલે કોઈપણુ વળ 
દીધેલી દોરીના બન્ને છેડા બાંધી લીધા પછી તેને ખે'ચાણું 
આપતાં તે પોતાને જ કરતી અમળાય છે તે.) પીંજતી વેળા 
ગેોરીલેો મારવાથી તાંત ખે'ચાય છે તે વેળા તે અમળાય છે. 
પછી છટકતી વખતે તે અમળાટ ઝડપથી ઊકલી ન્નય છે. તે 
વખતે રૂમાંના રેસાઓને તાંત પોતાની ફરતા ખેંચે છે, તે 
તેની સ્વગતિનું કામ છે. ત્યાર ખાદ તાંતની ત્રુજ્નરા રેસાઓને 
વળ ઉંકેલવાનું તથા તેમને છૂટા કરવાનું કામ સહેલાઈથી 
કરી શકે છે. આ રીતે પી'જવામાં તાંતની ત્રુજ્નરી ઉપરાંત 
તેની સ્વગતિ પણુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. 
તાત 

બકરાં ક ઘેટાંના આંતરડાને આકડાના દૂધમાં પલાળી 
સુકવીને તેન વ્યવસ્થિત વળ આપીન તેયાર કરેલી ચામડા 
જેવી કઠણુ દેરીને તાંત કહે છે. તેને મીઠાના પાણીપાં 
પલાળીને બનાવવાની પણુ એક રીત છે, તાંત બનાવવાપાં 
જેટલા આંતરડાના તાર લેવાય તેટલા તારી તાંત કહેવાય છે. 
જેમ તાંતમાં વધારે તાર હોય તેમ તે નાડી બને ન તેથી 
રૂના મોટા સમુદ્દાયન સહલાઈથી છૂટો કરે. પરતુ જેમ તાંત 
એછા તારવાળી એટલે પાતળી તેમ એક એક રૅસાને 


"૧૮ ખપ્દીવિદ્યાત્રવેરિડા 


બુજાવી, ઉછાળીને ' સીધો કરવાની શક્તિ વધારે. મેરી 
પીંજણુમાં વધુ તારવાળી ન્નડી તાંત હેય ને નાની પીજષ્યુમાં 
આછા તારવાળી પાતળી તાંત ચઢાવાય છે. જડી તાંત 
૧૪ તારી ને પાતળી ખે તારી સુધીની બનાવાય છે. તાંતનું 
એક બ'ડલ ૨૦ વાર લાંખુ' હોય છે. 


પીજષયુને હાથમાં પકડતાં જે લંબાઈના ભાગ, દાંડા 
અથવા દાંડક#ી, હેય છે તેની ઉપર તાંતને એકસામરી 
વી'ટવામાં આવે છે, દાંડકી ઉપર જ્યાં તાંત વી'ટવાની 
હેય છે તેટન્નો બાગ ખાસ ગોળાકારમાં રાખી બાકીના 
ચપટા હોય છે. તાંતનાં ગૂ'ચળાં વાળીને રાખવાથી એ 
માચવી શકાય છે. એ ગૂચળાંમાંથી એક છેડે કાઢી તેને 
એક ખી'રી કે કોઈ જગાએ ભરાવીને આખી તાંત લાંખી 
કરવામાં આવે છે, ખીન્ને છેડે પી'જણુની દાંડઝી ઉપરની 
બીજ ખી'ટી સાથે બાંધી, પીંજણુની સૃપડી એટલે પ'ખા 
જેત્ર ભાગ તરક દ્ાંડઝી એક હાથે પકડી ખીન હાથે 
દૉડઝીની ખીજ બાજુ પકડી જમણીથી ડાબી બાજુ તરક 
બરોબર ખે'ચીને ધીમે ધીમે આખી તાંત વીટવામાં આવે 
છે, તાંતનં પીંજણુની દાંડી ઉપર વીંટતી વખતે અથવા 
તાંતને લાંબી--૪ટી કરતી વખતે તેમાં એક પણુ આંટી 
એટલે દાંતી ન પડૅ એ ખાસ ધ્યાનમાં રખાય છે. કેમ કે 
દાંતી પડવાથી તાંત ત્યાંથી તરત તૂટે છે. 


કાકર 
પીજષયુમાં તાંત પછી બીજુ સ્થાન કાકરનું આવે છે. 
તાંતને ૩ પી'જવામાં 'કાકરનું માગદર્શન અનિવાય મનાય છે. 
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કાકરથી તાંત લાકડા સાથે ધસાતી બચે છે. તે બકરાંના 
કાચા ચામડામાંથી બને છે. પીં'જણુની સુપડી ઉપર ન્ન્યાં 
થઈને તાંત પસાર થાય છે, ત્યાં વળાતા ભાગ ઉપર કાકર 
બાંધવામાં આવે છે. તાંત દાંડઝ ઉપરથી માથાવરી -- દાંડકી 
ઉપર તાંતને ધસાતી બચાવનાર ચામડાની પટ્ટી -- ૫ર યઇને 
માથા ઉપરથી સૂુપડીનતી પાછળ સાંકળીની અંદર બરાબર 
ખે'ચીને બંધાય છે. તાંત બ'ધાયા પછી તે કાકર સાથે 
અથડાઈને અવાજ કરે છે, આ અવાજ ઉપરથી તાંતની 
ખે'ચ કૈટલી રાખવી એ નક્કી થાય છે. તાંતન કાકર પરશ 
ખે'ચીને પસાર કર્યા પછી પણુ તેના અવાજને ખુલ્લો ન 
રણુકતો કરવા માટે કાકરતી નીચે કાકરન વાળીને એક ઇંચની 
39ભ કે આત્મા મુકાય છે. 


કપ્કર તથપ તાતની સાધ્વી 

પીં'જણુ પરની તાંત તથા કાકરને ઉંદર કાપી નાપ્મ છે, 
માટે તેને કોઈ જગાએ અપષ્ધર અગર ભીં'તે લટકાવવાની 
ગોાઠવણુ રાખવી ક ન્યાં ઉંદર જઈ શકે નહિ. 


જીભ કે આપ્ત્મપ 


જીભનું કામ કાકર પરથી પમાર થતી તાંત ઉપર 
ફટકો કે ઠોક પડતાં જે અવાજ થાય છે તેને પ્રમાણુસર 
કરવાનું છે. જીભને આત્માનું નામ પણુ અપાયું છે એટલી 
ભારે અગત્ય તેની છે. તાંત કેટલી ખેચાયેલી છે ને કેટલી 
ટીલી છે ક વધારે ખે'ચવી જેઈએ તે નક્કી કરવાનું કામ 
ભ કરે છે. જીભ વગર તાંત કાકર ઉપર પછડાય છે 
ત્યારે તેમાંથી ખૂડો અવાજ આવે છે. જભ મૂડયા પછી, 


હે૦ ' અધદીવિલંપપ્રવેડિકા 


તાંત જે બિંદુ ઉપર' કાકર સાથે સ્પશ કરે છે ત્યાં, તાંતને 
ચપટીથી અવાજ આપીને, યોગ્ય અવાજ મળે ત્યાં સુધી 
આઘી પાછી કરવામાં આવે છે. પી'જનાર જભને મુરીલે! 
અવાજ પી'જતાં નીકળે એ રીતે ગોઠવીને જ પી'જવાના 
કાયમાં સ'તોષ લઈ શકે, પીંજણુકાય ચાલી રહ્યું હોય 
ત્યારે તે ન્નેયા વિના દૂમ્થી પણુ તેના અવાજ અને પદ્ટેતિ- 
સરના ફટકા -- ડેક ઉપરથી કળી શકાય છે કે પીંજણુ ને 
'પીં”7નાર કેવાં છે. 

પીંજષણુનાં ત્રણુ અંગો તાંત, કાક? ને આત્માની 
ગોઠવી કરતાં પ્રથમ શીખવું ન્નેઈએ. આ કાય પહદતિસર 
કુશળતાથી કરતાં આવડવાં જેઈએ. એ આવંડત એવી 
હોવી જેઈએ કે ખોટી રીતે બ'ધાયેલી પીંજખણુની તેના 
અતાજ પરથી જ પરીહ્લા કરી ભ્ેવાય. 

પીંજણુમાં તાંત, કાકર ને જભ-આત્માની ત્રિપુટીનું 
અગત્ય એટલા માટે છે કે, રૂના એક એક રેસાને અળમા 
કરી સીધા કરવાનું કામ આ ત્રણુય દારા થાય છે. તાંતને 
કાકર અને આત્માની યોગ્ય સહાય ન મળે તા એકલી તાંત 
કાંઈ ન કરી શકે, કાકરને તાંત સાથે આત્મા ન હોય તો 
સુર વગરના સ'ગીત જેવું પીં'જનારનું કામ ખેસૂરું બને છે. 

પોતાની જતને ઓળખવા માટેતી સાધનામાં જેમ 
વિવેકેદણિ અનિવાર્ય છે, તેમ રના એક એક રેસાને 
અળગા કરવા માટે પણુ તાંત ખૂબ ખે'ચાયેલી હોય તો ન 
થાજ્લે, તેમ તદન ટીલી હોય તો તે પણુ નકામું છે. બહ 
ખે'ચાયેલી તાંત પોતે તૂટવા ઉપરાંત રૂના રેસાને વ્યથમ્થિત 
રીતે પી'છ નથી શકતી. દીધી તાંતને રૂ વધારે ચૉંરે છે. 


પીજ વિષે હયે 


તેથી તાંતને બહુ ખે'ચમાં કૈ બહું દઢીલંમાં નહિ એવી 
મષ્યમસર--વિવેક કરીને--ખે'ચવી પડે છે. તેમ કરવામાં કાકર 
અને આત્માને! પુરો સહકાર રછે છે. મધ્ય ખે'ચમાં રાખેલી 
પીં'જણુની તાંત કાકર નીચેના આત્માને આધારે સરસ 
રણુકાર કરતો અવાજ આપે છે યારે એ પીંજણુથી મરસ 
ર્‌ પીંજય છે. 
તાંતની પારખ 

બકરાં ને ઘેટાંનાં આંતરડાંને આકડાના દૂધમાં કમાવીને 
તેની તાંત બનાવવામાં આવે છે. માંડું તથા બીજ એક 
દવામાં પખુ કમાવાય છે. આંતરડાતી લંબાઈ આશરે 2૦ ફૂટની 
હેય કે. -તાંતનું ગૂ-ચળું વાળતાં પહેલાં તેને સીધી રાખીને 
તેની પર કાથી ભાર દઈને ઘમવાથી તે એકમરખી બની 
નય છે. ને તેવી રીતે વરમેલી તાંતને ષીંજતી વખતે ૩ 
ચૉંટતું નથી. તે ત'ગ બંધાતાં સરસ અવાજ આપે છે. 

ઘેટાંની સફેદ દેખાતી તાંત મૌથી મજબૂત ને વાપરવામાં 
સારી ઠય છે. પીળાશ પડતી તથા લાલ દેખાતી તાંત 
અનુક્રમે ઓછી સારી ને તદ્ન નબળી હેય છે એવો અનુભવી- 
એના અભિપ્રાય છે. અમદાવાદતી નજકમાં કડીની તાંત 
કાળાશ-રતાશ પડતી હેય છે, છતાં તે વાપરવામાં સારી 
નીવડે છે. તાંત તદન મુકી હોય છે ત્યારે વાસ મારતી નથી. 
તેની વાસ ૬ખબાવવા તેને એરંડિયું લગાડવામાં આવે છે. 
તાપ્તબી સપ્ધવણ્ી 

તાંતતે ચોમામામાં ભેજ લાગતે। હોવાથી તેને રાખના 
ડખ્ખામાં શખી મૂકવામાં આવે છે એને બાષ્ીની મે।સમમાં 
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તાંતના ડબામાં ડામરની ગોળીઓ રાખવાથી તેમાં જીવાત 
પડતી અડકે છે એમ લાગે છે. 


કાકરની પરીક્ષા 


ઘણી વાર કાકરતી પટી પાડાના ચામડામાંથી 
બનાવવામાં આવે છે. પાડાની કાકર પીંજણુ પર ચઢાવતાં 
તાંતની અયડામણુથી મારો અવાજ નથી આપતી, જલદી 
ફ્રાટી જાય છે અને તાંતને પણુ ઘસારો પહોંચાડે કે. તેથી 
અનુભવીએએ કાકર હમેશાં બકરાના ચામડાની જ 
વાપરવાનું કહ્યું છે. 

બકરાના ચામડાની કાકર ૨૪ થી ૨૮ ઇ્રચ કરતાં 
વધુ લાંબી નથી હોતી. આવી કાકરનું બહારનું પાસું 
વાળવાળુ' હેય છે ને તે પારદશક નથી હાતી. તે પાતળી, 
કુમાશવાળી ને સુંવાળી હોય છે, આ બકરાના ચામડાની 
કાકર ઉપર તાંત અથડાય છે, ત્યારે તાંતની ધ્રુજ્નરી ચાલુ 
રહે ત્યાં સુધી મધુર અવાજ આપે છે. તાંતની અથડામણુથી 
કાકર તૂટતી નથી. માટે કાકર હમેશાં બકરાના ચામડાની 
જ વાપરવી. 


પૂણી 


પીં'જવાની ક્રિયા પછી પૂણી બનાવવાની ક્રિયા આવે 
છે. સારું સતર કાંતવા માટે સારી પૂણી અનિવાર્ય છે. 
જેની પૂણી સુધરી તેની ખાદી સુધરી એમ કહી શકાય. 
જે પૂણી સ્વચ્છ નથી હોતી તેને કાંતતાં સૂતર તૂટે છે. 
પૃરિષ્યામે કાંતતાની ગતિ ઘટે છે, કાંતવામાં ક'ટાળોા આવે 
છે ને મુતરતી સળ'ગતા ન સચવાતાં તે ખરાબ થાય છે. 


પી'જષ્યુ વિષે છર 


પૂણીનું આટલું મહત્ત્ત હોવાથી તેતો જુદે વિચાર 
કરવેો। આવસ્યક છે. હાથચરખા ઉપર પોજ્ઞેલા રને પી'જવાથી 
રનો પોલ એકદમ ને સરસ થાય છે. રૂત પીંજતાં પહલાં 
સ્વચ્છ કરવામાં આવે એ જરૂરનું છે, કેમ કે તો જ પૂણી 
સ્વચ્છ બને છે. 

ઝને પીજતી વખતે છૂટીછવાઈ કટી નજરે ચઢે તો 
તેન ચૂર જ્ઞેવી જેઈ એ. પોલમાં એકાદ કીરી રહેવા દેવા 
જેટલી ખેદરકારી કરવાથી કાંતતી વખતે મુસ્ક્લી ઊભા થાય 
છે. એ હમેશાં પ્યાનમાં રાખીને પોલને તદન સ્તચ્છ 
રાખવો આવશ્યક છે. 


ઉપર જણુવેલી સૂચના પ્રમાણે પીંજને બરોબર પોલ 
કર્યા પછી તે તૈયાર પોલલને સળીથી સાદડી પરથી ઊ'ચકીને 
નજીક પાયથરેલા કાગળ ઉપર પાયરવામાં આવે છે. પેોલને 
હગના રૂપમાં એકત્ર ન કરતાં પહેળે ફેલાવીને પાથરવે 
જેઈ એ નથી વ્યવસ્થિત પી”નયેલા રૂના રેસા ફરીથી એકડા 
ન થઈ જય. 


વ 


પૂણી બનાવવાને માટે તે બનાવવાને! પાટજ્લો, હાથે ને 
સળીની જરૂર પડે છે. (જુએ પાન...પર ). જૂની «ખે 
પૂણીને ખરબચડા પ*થર ઉપર હાથયી વાળીને બનાવવામાં 
આવતી, કાંતવાની પ્રજત્તિમાં પ્રગતિ થતાં પૂણો માટે ખાસ 
પાટલા, હાથા ને સળિયાની શોધ થઈ. પાટલાની પહેળાઈ 
૭ દ્ૃચની અને 'હાથાની પણુ ૭ ઇંચની રખાય છે. ૭ ઇચની 
લ'બઆઈ પૂણી માટે પૂરતી મનાય છે. તેથી પૂણ્ીના માપને 
જ પાટકજ્ઞે। ને હાથો બનાવવામાં આવે છે. સળિયો વાંસની 
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સળીને। ઉત્તમ બતે છે. પરતુ શેભાતી' ૬દણિએ પીતળ કે 
લોઢાનો વાપરવાની પ્રથા પડી છે. તેની લબાઈ ૧૦ ઇંચથી 
૧ર ૪ચ સુધીની રખાય છે. તેની નડાઈ 21 દેરા જેટલી 
હેવી જેઈ એ. કારણુ કે આપણા સામાન્ય કપાસના રેસા ૧ 
ઇચની આમપાસ લાંબા હેય છે. અને ૨ દેર] નડાઈના 
સળિયાને। ધેરાવે। જંગ રેસ દેરા એટલે લગભગ ૧ ઇચ 
થાય છે. તેથી કોઈ પણુ રેસાનો સળિયા પર એક કરતાં 
વધારે આંટા વી'ટાતે। નથી. એટલે કાંતતી વખતે રેમા પૂળી- 
માંથી સહૅલાધથી છૂટી આવે છે. 

પાથરેલા પોલમાંથી આશરે એક આતી ભાર નેટલું 
૩ સળી વતી ઉપાડીને પાટલા ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે. 
પોલને કદી હાથ લગાડવામાં આવતો નથી. નને અનિવાય 
હાય તો ચપટીથી થોડા મમુદાયને ઉપાડવામાં આવે છે. 
પાટલા પર પોલને પાથરી તેની વચ્ચે સળિયો! મૂકી ઉપર 
નનેરથી ભાર દઈને હાથો ફેરવીને, પૃણી તૈયાર કરવામાં 
આવે છે. તોલાની ૧૬ પૂણી પ્રમાણુ ૧૫ થી ૨૦ તોલા 
પૂણી કલાકમાં તૈયાર થઈ શકે. હાથાત જમણું હાથથી 
વજન ૬ને ઘસવાનું કારણુ એ છે ક, તેથી પૃણીને બરોબર 
પોલિશ જેવી સકાઈવાળી સંપાટી મળે છે ન રેસા બરોબર 
ખેસી જય છે. ડાબા હાથના અ'ગૂડા ને આંગળીથી મળિયાને 
પકડી, જમણા હાથના હાથા પર હળવું વજન રાખી, પૂણીને 
દબાવી રાખી, સળિથે। ખેચી ક્ષેવામાં આવે છે. અને પછી 
ખાલી પૂણીને હાથથી સહેન દાબ આપી ચપરી કરવામાં 
આવે છે, જેથી કાંતવામાં પૃષ્મી હાથતી ચપરીના કાખૂમાં 
બરોબર ૨હી શકે છે, 


પી'જણુ વિષે હ્પ 
પૂણી બહુ કડક કે બહ ઢીલી નત થવી જેઈએ. કડક 


ક 


પૂગીમાં સૂતર તૂટવાનો કે અસમાન થવાને ને ઢીલી પૂણીમાં 
પૂણી સૂતર સાથે વીંટાઈ જવાને! ભય રહેલે। છે. 


તૈયાર પૂણીને કાગળમાં ભાર દઈને લપેટી બંડલ 
બાંધીતે જ રાખવી ન્ેઈએ. પૂણી ખુધી રહેવાથી 
ઊબળી જાય છે, એકલ્ષે કૈ તેતી સફાઈ નજ થઈ હવાની 
અમરથી ફૂલીને “નડી થઈ નય છે, ઉપરના રૈમા 
ઊપડી આવે છે, હાથમાં વારવાર લ્લેવાયેલી પૂર્ણી પણુ 
ઊબળી જય છે. પછી તેને કાંતવામાં રસ નથી રહેતે 
ને મૂતર ખરાખ થાય છે. ભેજવાળી હવામાં પોલ બહુ 
સારે થતાં વખત લાગે છે. પી'”ન્નયા પછી પોલને વધુ 
વખત પડી રહેવા ન દેવે! પણુ તરત પૂણી કરવી નનેઈ એ. 
તેમ જ કાચા પોાલને પણુ કદી પડી રહૈવા ન દેવે), કારણુ 
% તેતે કરી પીંજતાં કગી પડે છે. 


ણે 
તક્લી 


રને પીંજીને પૂણી તૈયાર થાય પછી તેમાંથી મૂતર 
કાંતવાની ક્રિયા આવે છે. મનૃષ્ય પાસે અન્ય પ્રાણીઓ 
કરતાં ખાસ વિશેષ શક્તિ તેની આંગળીએ ની કામ કરવાની 
આવડત છે. રના રૅસાતે વ્યવસ્થિત વળ આપીને તેમાંથી 
સરખી ગોળાઈને મજબૂત સકાઈધદાર મૂતરનેો તાર કાઢવાની 
કાંતણુકળા ઘણા જમાના પૂવે ચાલતી હતી એમ આને 
જગતના કેટલાક પ્રાચીન અવગેષાો ઉપરથી જણાય છે. 
કાંતણુકળાના આરભ તકલીથી થયે! છે. નાના કદની 
તકલીએ જ હિ'દુસ્તાનતું નામ જગતના ઇતિહાસમાં હાથ- 
ફ'તામણુની હાકાની મલમલ તેયાર કરીને અમર કયું છે, 
તકલીમાં રે'ટિયા જેવું જ સૂતરે કાંતવાની શક્તિ આને છે 
અતે ઇતિહાસ એમ કહે છે કે જે શક્તિ રે'ટિયામાં નથી તે 
તકલીમાં જૂના કાળમાં હતી. કારણુ કૈ તકલી ઉપર્‌ ૫૦૦ 
આંક ઉપરનું ખેનમૂન સૂતર ઢાકા વગેરેમાં ક'તાતું હતું. 

તકલી એટલી સાદી ને સગવડ ભરેલી વસ્તુ છે કે 
તેની શક્તિનો પશિચય થયા પછી તેને કદી છોડવાનું મત ન 
થાય. હજુયે બ્રાહ્મણા જનોઈ માટે તકલી પર સૂતર કાંતે 
છે. કયાંક ભરવાડે પણુ તકલી ૫૨ ઊન કાંતતા ન્તેવામાં 
આવે છે. 

પરતુ હાથક'તામણુનું મહત્ત્વ વધતાં હવે તકલીને નવે। 
વેગ મળ્યો છે ને તેતી ગતિ તયા ફ્રેરવવાતી ૮બમાં પણુ 


તકલી ૭૭ 


ધષુ। સારા ફ્રેરદારે। થયા છે, ખારડેલી બનાવટની તકલી 
આજે લગભગ સાવ-્રિક પ્રચાર પામી છે. 
અપક્મ્ડોલી તડલી 

માપ: ૬॥ કૈ ૭ પ્રચ. 

કિ'મત$ ૭ ૈસા. 

વર્ણુન : છત્રીના સળિયા જેટલી નડાઈની ભ્નોઢાની 
સળીમાં ઉપરને છેડે થોડી ખાંચ પાડેલી ને નીચેના છેડાથી 
અર્ધો ઇચ ઊંચે અરધા પૈસા જેવડા આકારની, એક તોલે 
વજનની પિત્તળની ગાળ ચકતી ખેસાડેલી. 

પરીક્ષા: તકલીની ઉત્તમતાની પરીક્ષા એ છે કે તેને 
ફેરવી જતાં તેની સળી જરાયે કૂજવી ન ત્નેઈએ. પૂરી 
સીધી હેય તો જ ન શ્રૂજે. 
કાતવાનું આસન 

તકલી કાંતવા ખેસવાની પણુ ચેો।ક્કસ રીત છે. તેમાં 
કેવી રીતે કાંતવાનું સુગમ પડે છે એ નેધ ને બેમવું. લાંબા 
તાર ખેચી શકાય ને થાક્યા વિના લાંખેો સમય કાંતી શકાય 
એવું આસન પસદ કરવું. ખે ઘૃ'ટણુ વાળીન એસવાની રીત 
ઠીક પડે છે, જેમાં જમણુ। પગની પિ'ડ્ડી આગળ પડતી રહે છે. 

આ રીતે બેસવાનું કારષુ એ છે કે પગની પિ'ડીને 
ધસીને તકલી ફેરવવાની હેય તા આ આસન સારૂં છે. 
આાપ્સને। 

તકલીથી કાંતવા માટે શ્રી. વિનાખાએ ચોવીસ રીતો 
બતાવી છે. તેમાં જુદી જુદી આંગળીઓ તેમ જ જુદાં જુદાં 
આસન સમાવી શકાય છે. તે પૈકીનાં ખાસ અગત્યનાં 
અઆસનેોતી આરમૃતિ નીચે મુજબ છે : 


લેખાસન 
પગની પિ'ડી ઉપર વળ 
આપીને કાંતવાની આ 
આસનમાં ખાસ વિશે- 
ષતા છે. આનાથી બધાં 
આસનો કરતાં સૌથી 
વધુ ઝડપ મેળવી શકાય 
છે. આ આસનથી અધો 
કલાકથી વધારે કાંતવામાં 
ઠીક રીક મુસ્કેલી પડે છે. 


અખ પવપ્સન 


લેખાસનથી'થાઇ। જતાં 
બીજે નખબરે આ ખે 
આસને! કામ આપે છે. 
આ આસનાથી વધારે 





રે વખત કાંતવામાં પણુ 
ટિ હરકત આવતી નથી. 


જુ ન્ન _ જ ં સુખપ્સન 


તકલ્ી ૯ 
ફાતવધાની હબ 
તકલી પર કાંતવાની ખે દબ છે. એક ચપટીથી 
તકલીને ગતિ આપીને પૂણીમાં વળ પહાોંચ્રે તેમ તેમ સૂતર 
, ખે'ચાતું નનય. બીજી રીતે તકલીન પિ'ડી કે ન્નઘ ઉપર 
જમણુ। હાથથી પોતાની તરફના વળ જોરથી આપીનૅ 
ઝડપથી જમણી ચપટીથી પૂણીમાંથી સૂતરનાો તાર ખે'ચવાને 
હોય છે. પ્રથમ કરતાં બીજ રીતે તકલીની ગતિ વણી 
વધા નય છે. 
પગની પિડી અથવા નવ પર તકલીને ઘસીને 
કાંતના૨ એતી પરના વાળ કાતરથી કાપી નાંખે છે, જેથી 
તકલીને ફેરવવામાં સુગમતા પડૅ. કાંતતી વખતે રાખ તથા 
કાગળ ઉપયોગી થઈ પડે છે. રાખવાળેા હાથ કરવાથી. 
તકલીને "ખૂબ વેગ આપા શકાય છે. જે ભાગ પર તકલી 
ફેરવવામાં આવે છે તેને પ્રણુ રાખ લગાવવાથી .તકલીને વધુ 
વેગ મળે કે. તકલીને સૂતર કાંતતી વખતે અધ્ધર લટકતી 
ન. રાખતાં જમાન પર કાગળ રાખીન તેની પર્‌ વારવાર 
રેકવીન * કાંતવામાં આવે છે. સ્વચ્છ ૩માંથી તેયાર્‌ કરેલી 
પૂણી આ રીંતે સરસ સૂતર કાંતવા માટે અનિવાય છે. * 
કાતણુ ક્રિયા " 
તકલીને ધસીને વળ આપ્યા પછી ડાબા ફડાાથની 
પૂણીમાંથી જમણા હાથની ચપટીથી ઝડપભર વળ અપાય છે 
* જો તકલીને અધ્ધર રાખીને કાંતી શકાય તા નીચેના 
ઘર્ષણબળના અવરાધ મી જવાથી કાંતવાની ગતિ વધારી 
રાકાય એવી માન્યૃતા છે. પણુ અનુભવે જણાયું છે કૈ તેમ કરવાથી 


જૂ. 


તકલી વધારે પ્રજે છે ને તાર તૂટે છે. 


૮૦ ખાદીવિધરાગ્રજેફિકા 


ને હાથ સીધો ઉપર ન્નય છે. હાથ પૂરો સીધો થતાં જ 
ડાબી બાજુએ સહેજ નમાવીને તરત એકીસપાટે તકલીમાં 
સૂતરને। કાંતેલે! તાર વી'ટી ભેવામાં આવે છે. 

તારને વીતી વખતે એકથી દે।ઢ ફૂટ તાર તકલીની ' 
બહાર, નવો તાર તરત ખેચી શકાય એ માટે, રખાય છે. 
નાનો તાર રાખતાં વારવાર તૂટે છે ને મેટા રાખતાં 
વારવાર વી'ટવું પડે છે. 

એક વખત તકલીને ફેરવ્યા પછી તે સતત ફયા કરે 
છે. તે વખતે તકલીથી ૬ થી € ૪ચ ઊ'ચાઈએ જમણા 
હાથની ચપરટીથી સૂતરનેો તાર ખે'ચવાનો આરભ કરવામાં 
આવે છે. એ ચપટી તારને ખે'ચતી વખતે એટલી ટીલી 
હોય છે કે તકલીના ફરવાથી ઊપજતેો વળ જરાયે રે।કાણુ 
વગર છેક પૂણીમાં સૂતર વણાઈ રહેલું હાય ત્યાં પહોંચી 
રકે. ને તકલીની ગતિ ગમે તે કારણુ ઓછી થાય તો 
ચપરીયી જ કરી જરા વેગ આપી દેવાય છે. 

સામાન્ય રીતે બધા ડાખે હાથે પૂણી પકડી જમણે હાથે 
તાર ખે'ચે છે. પણુ પ્રયત્ન કરવાથી એથી ઊલટી રીતે પણુ 
કાંતી શકાય છે. ડાબે હાથે કાંતતવા માટે પણુ ખે ઘૃઢણુ 
વાળીને જ ખેસવું ડીક પડે છે. એમાં જમણાને બદલે ડાબા 
પગની સાથળ પાસેનો ભાગ બહાર રહે છે. અને તકલી 
ફેરવવા માટે હાથન 4ન'બ પરથી પોતાની તરફ ખે'ચવાને 
બદશે સામાં બાજુ ધકેલવો પડે છે. આ ઉપરાંત ક્રોઈ 
પલાંડી વાળીને પગના તળિયા પર પણુ વળ દે છે. ડાખે 
હાથે કાંતતાં શીખવવું એમાં ખાસ કેઈ વિશેષ પ્રયત્ન કરવે। 
પડે છે એ માન્યતા ખોરી છે. પખુ ન્મણું હાથે શરૂઆત 


તડ્લી ૮૧ 


કર્યા પછી ડાબો હાથ ઝટ ચાલતો નથી એમ બને છૅ ખરું. 
માટે શરૂઆત જ હમેશાં ડાબે હાથે કરાવવી ક જેથી જમણે! 
હાથ પાછળથી ઝટ ચાલુ થઈ ન્નય. 

તકલી પર મૂતર કાંતવામાં વળ ઉપર ખાસ ધ્યાન 
રાખવું પડે છે. તકલીને વેગ અપાયા પહેલાં જ જને કાચો! તાર 
ખે'ચાય તો તે તૂટી નજય છે અને વધારેપડતો વળ અપાયા 
પછી તારે ખે'ચાય તે। તારનો આરભ ન્નડા સૂતરથા થાય 
છે. તેથી તકલીના વળ ઉપર પૂરું લહ્ન આપી વધુ વળ 
હેય તો પહેલાં સૃતરને ખાલી થે ખેચી લેવાય છે ને 
એછે વળ હોય તો થોડે વળ ચઢે તે પછી તાર ખે'ચાય 
છે. પ્રમાણુસરનો વળ પૂણીના રેસાઓન પહોંચતો જય તેમ 
તેમ તેમાંથી એકધારો મફ્‌ાઈદાર સુતરનો તાર નીકળે છે. 

તકલી પ૨ કાંતતાં ક'ઢાળેો આવવાનું એક કારણુ એ 
છે કે, સૂતર વારવાર તૂટ છે. પરતુ એક વખત તેના વળની 
સપ્રમાણુતા મમન્નયા પછી વધારે તૂટશે નહિ, અને તૂટયા 
વગર કાંતવાની ૯થોઃી ખેદ! પછી તકલીમાં ગતિ મેળવતાં 
વાર નથી લાગતી. 

શરૂઆતના કાંતનારને તકલીથી કાંતતાં તાર તૂટે છે તેનું 
કારણુ જુદુ' છે. તેન તકલીના વેગ કચારે વધારવો તેની 
ખબર ન રહતી હવાથી તકલી એક વખત ફેરવાયા પછી 
તાર ખે'ચવામાં ધ્યાન રેકાવાથી, તકલાનો વેગ પૂરો થઈને 
તકલી પાછી - ઊલટી ફરવા માંડે છે. પરિણામે વળ ઊતરી 
જઈ તાર તૂટે છે. વળી તકલીને બહું વેગથી ફેરવીને વધારે 
વળ ચઢી ગયા પછી ન્નેરથી તાર ખે'ચવા જતાં તૂટે છે. 
પ્રથમ ગ્થિતિમાં* તૂટેલા તારને તો કરી પૂણી ઉપર મૃજીને 
1.૬ 


«૮૨ ખપદીવિશ્રપ્પ્રવેટિકા 


વળ આપતાં જ જ્નેડાઈ ન્નય છે. પરતુ બીજ રીતે તૂટેલો 
તારને જ્નેડતાં પહેલાં તે સૂતરતા વધુ પાકા થઈ ગયેલા 
છેડાને થોડે અવળા વળ આપીને તોડીને રૂના રેસા છૂટા 
દેખાય તેવો કરવે। પડે છે. છૂટા રેસાઓવાળા છેડાની સાંધ 
જલદી અને પા%ી થાય છે. 


તકલી ઉપર કાંતતાં સૂતરના તૂટેલા તારના બગાડ બહુ 
થતો ન્નેવામાં આવે છે. પરંતુ તાર તૂટે કે તરત તેને 
પૂણીમાં લઈ જ્લેવાથી તેના નવે। સારા તાર કાંતી શકાય છે. 
પાકો તાર તૂટી ગયો! હય તે તેને મૂતરનતી સાંધ કરવાની 
રીતે, બે છેડા સાથે મેળવી, જમષખી ચપટીમાં પ્રથમ 
આપણાથી સામે વળ આપી, થેડોા વળ ચડતાં જ સૂતરના 
એક તરફના ભાગ માથે ન્વેડી, શલટેો વળ અપાય છે. 
સાંધ કરવાની આ રીત ૬રેક કાંતનારે કાઈ કુશળ ન્નખુકાર 
પાસે શજી ક્લેવી જ્નેઈ એ. કાચી સાંધવાળું સૂતર વણુકરન 
કાં ચઢાવતી વખતે અથવા વણુતી વખતે તૂરટીન બઉ 
પજવે છે. તૂટેલા તારને ગાંઠ વાળીને સાંષ્યો હોય તાપણ્‌ 
વણુકરતે ખૂબ પજવે છે. એટલે કાઈ પણુ પ્રસંગે તૂટેલા 
તારને ગાંઠ વાળીને તા સાંધવેો ન જ ન્નેઈ એ. 


સપાટાબ'ધ તકલી ઉપ૨2 કાંતનાર પણુ સૂતર વી'ટતાં 
એટલું ધ્યાન રાખે છે કે, તેનું સૂતર સેોગટાના આકારમાં 
વી'ટાતું જનય, જેથી સ્તરનું કેક: વ્યવસ્થિત ને મજખૂત 
વી'ટાય અને અટ્ેેરણુ ઉપર ઉતારતાં કાવે. અરેરણુ એટલે 
તકલી માટ ખાસ યોદન્નયેલા એક ફૂટની લ'બાઈ નો કાળકા, 
તકલી પરના મુતરમાં ગૂ'ગળાં વીંશવા ન દેવાય એ વિષે 


તડલી "૮૨ 
તકેદારી રાખવામાં આવે છે. કારણુ કે એવાં ગૂંચળાં છેક 


વણાટ સુધી પહોંચતાં, તાણાના ખીન્ન તારેમાં ભેરવાક ને 
વણુવામાં મુશ્કેલી ઊભા કરે છે, 


બાજુમાંના ચિત્ર પ્રમાણે 
એક (પાછળની) બાજાએ મૂતરના 
ખને તાર તદ્‌ન સમાન્તર જ્નય 
છે; ન્યારે સામેની બાજુ પરે 
બ'ને તારોની ચોકકડ્ડી પડે છે. 
એ ચોકડી (વણાટની ભાષામાં 
તેને જોગ કછે છે.) અટેરણુની 
લગભગ વચ્ચે આવે, એ 
જર્‌ેરનું છે. 


અટેરણુ ઉપર તકલીનું મૂતર ઉતારવાની ખાસ પદ્દતિ 
છે. તેમાં વચમાં ચોકડી પાડીને ઉપર નીચે ખે ભામમાં 
વહે'ચાઈ ને સૂતર ઊતરે છે. વચમાં ચોકડી ન પડે એવી 
રીતે પણુ સૂતર ઉતારવામાં આવે છે. ૮૦તી આઠ લટ 
પાડીને આંટી બાંધવાનો રિવાજ છે. આથી મૂતર 
વ્યવસ્થિત રહી તેનો આંક કાઢવામાં સુગમતા પડે છે. 
અટેરણુ કે ફાળકા ઉપર રાખીને મૂતરને પાણીમાં પલાળવું 
જેઈએ જેથી તે પાકુ' થાય છે. હવા વિનાના સ્થાનમાં 
સુકાયા પછી તેની આંટી ઉતારીને માંદી લેવામાં આવે છે. 


૮૪ ખપદીવિદ્યાપ્રવેટિડા 
તડલી વિષે સપ્મપ્ન્‍્ય 

૧, તકલીને રેદી ન મૂકવી, વધારે સમય કાંતવાનું 
હે।ય ત્યારે ત્રણેક તકલી સાથે રાખવી. તકલી બહુ લીસી 
ન હોવો નઈ એ. પરસેવાથી તેની ગતિ એછી ન થાય 
એ માટે હાથમાં રાખ લગાડવાની હેય છે. 


૨. પૂણીને ઉધાડી ન રાખવી. કાંતતી વખતે પણુ 
પૂણી ઢાંકેલી રાખવી ન્નતેઈએ. હવામાં પૂણી ખરાબ થાય 
છે. એક તોલામાં ૧૬ થી ૨૦ પૂણી કરવી ડીક પડે છે. 
નને તોલામાં ૧૬ પૂગ્ી જ બનાવી હોય તો તેમાં સૃતરને 
આંક નણી લ્ષેવાતી સગવડ છે. એક પૂણીમાંથી જેટલા 
તાર નીકળે તેટલા આંકનું એ સૂતર કહેવાય. પૂણી પૂરી 
થયે વિના વિલ'બે ખીજ લઈ તકલીને તરત વેગ આપી 
કાંતવાથી ઝડપ વધે છે. નાની પૃણી હેય તે વારવાર 
પૂણી લેવામાં વખત અગડે છે અને ઝડપ ઓછી 
થાય છે. 

૩, કાંતતી વખતે તકલીને જમીન ૫૨ ટેકવવાથી 
સૂતર ઉપર્‌ વધારે ખેચ નથી પહોંચતી અને તકલીને વેગ 
આપતાં તે પ્નજી ઊઠે છે તે ક્ર્નરી એછી થાય છે. 


૪. તકલી પર્‌ કાંતતી વખતે મૌન રાખવું. તકલીની 
ગતિ વધારવા માટે નીચેની બાબતો ₹રૂરીં છે : 

૧. ઉત્તમ સૂરતી કપામ. 

૨. ઉત્તમ રીતે પીંજેલા રૂતી પૂખી. 
* ઉત્તમ તકલી. 


દ્છ 


તકલી ત્પ 


૪. બહુ ઝડપથી ગૂંચળાં પાડયા વગર, તકલી 
ઉપર્‌ સોગટાકારે સૂતર વીટવું. 

પ૫. ડાબા હાથમાંથી તાર ખે'ચતાં સીધો. ઊંચે લઈ ને 
તરત ડાખી. બાજુએ ઝુકાવીને, રૅટયાની માફક એકધારું 
કાંતવું. જમણુ। હાયની ચપટીના ઉપયોગ તકલીને જમીન 
પ૨ રેકવી રાખવા માટે કરવે. 

૬. તકલીને હમેશાં જમીન ઉપર ટેકવીનૅ સૂતર કાંતવું. 


સૂતર વિષે 
૧. આંક કાઢવા માટે એક રીત : 
સૂતરના તાર : તેનું આનીમાં વજન - આંક 
ર. સૂતરનું કોજિક. 
૪ ફૂટઃ૧ તારે 
૮૦ તાર-:૧ લટ ક 
૮ લટ (૬૪૦ તાર) ૧ આંટી 


તડલીની ગતિ કેટલી હેપ્ય? 


વર્ધા આશ્રમમાં તકલી પ૨ કાંતવાના પ્રથોગે। કરીને 
શ્રી. વિનોબા ભાવેશ. તકલીની શક્તિના પરિચય કરાવ્યે 
છે, વર્ધા આશ્રમની અધા કલાકમાં તકલીની ગતિઃ-- 
(ઉતારવા સિવાય) 


પુરુષવગ સ્રીવગ 
મર તાર નખર ૬'મર તાર નખર 
૮ ૭૮ ૧નઢ્‌ ૮ ૭૭ ૧ને 
૧૬ ટશન ૧૦ ૧૦ ૧૩૦ ૧ને 


«ડુ 


વલ 
જવ 
૩૩ 
દપ 


ગુજરાત વિદ્યપ્પીઠમાં ચપ્લેલપ રિક્ષકડ તપ્લીમ 


અઠવાડિયું 


ન 
8:. ૭7. હ. ૭૭. ૨૦૦ 4. 6% (૨ [૭ ૮5. 


ખાદીવિદ્યપ્પ્રવેશિડા 


૧૧।। ૧૭ 
૧૯ ૧૯ 
૧૩ ૮ 
૧૪ 


૧૮૭ 
૧૭૮ 
૧૩૦ 


વગ'*ની તડલીની પ્રગતિના અડડડા 


છેલ્લો આંક ૨૦ ને કસ ૯૦ 


ધીરે ધીરે થયેલી પ્રગતિ 


જમણે। 
સરેરાશ 
ઝડપ 


હાથ 


ડાબા 

'$થની 

સરેરાશ 
ઝડપ 


૧ ૬,ની ૧ ક.ની ૧ &.ની 


૪૫9 
૬૪ 
૭૮ 
૧પ 
૧૪»ને 
૧૨૫૦9 
૧૬૦ 
૧૪૦ 
૧૪૫ 
૧%૯ 


ર૦ 
૧૬ 
૧૪ 


છેલ્લે આંક ૬૨૬ ને ડસ ૮૦ 


થાડુ'ક જનણુનારની પ્રગતિ 


જમણા હાથ 
સરેરાશ ઉત્તમ 
ઝડપ ઝડપ 
૧ ડ.ની ૨૬.5.ની 
ઝક ક 
૯૯ ૧૧૦2 
૬૯ ૧૪૪ 
૧૫૬ ૧૮૦ 
૧૫૦ ૧૩૭૮ 
ને૪રે ૧૬૮ 
જટ્્‌૪'૫9 ટેપટ 
*૧૭ ર૨૨૫ 
૧૮૭ ન2૩ 
૧૭૬ ર૩૦ 


ડાખા 

હાથની 

સરેરારા 
ઝડપ 


૨ ક.ની 


તડલી 


ત૭ 


છેલ્લો આંક ૨૩ ને કસ ૮૦ છેલ્લે આંક ૬૫ને કસ ૬૨૩ 
ઓછામાં ઓછી 


સધ્યમ પ્રગતિ 


અઠવાડિયું જમણા હાથની ડાખા 
સરેરાશ ૬ત્તમ હાથની 


ડ્ષ 


ઝંચ્પ 


જમણા હાથની 
સરેરાશ ઉત્તમ 
ઝડપ ઝડપ સરેરાશ ઝડપ 


પ્રગતિ 


 ડાખા 


હાથની 
સરે 


તરરારા 
ઝડખ 


૬૧ ડ5,ની ? ડ.ની ૨૬ ક.ની ૨ ડની ૨૬ ડ.ની ૨ &.ની 


૧લું ૬૬ ૮૧ 

રે જાં પઠ ૮ગ 

2: જું 99 ૮% 

૪થુ ૯૭ ૧૮૫ 

પમું 9૧ ૧૪૭ 

દ ડું ૧૪૬ ૧૫૮ ૬9 
૭ મું ૧૦૫ ૧૩૩ ૬૦ 
૮ મું ૧૨૦ ૧૫૨ ૫9૧ 
હૃ મું ૧૨૨ ૧૫૫ ૬ર 
૧૦ મં ૧૧૩ ૧૩૬ 1919 


ધ 


૨૮ 
૪૦ 
પસ 


લ ધઃ 
પ્જર ફડુપુષ 


૫9 


દ્ધ. દેઇ 
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૫9૪ 


* 
હ 


૧ "૧ 


ડાબે હાથે પાછળથી શરઆત 


શરઆતનાં અહટવાડિયાંના આંકડા નથી. 


૮ 
રૈટ્યિ। 

સૂતર કાંતવાતી ઝડપ વધારવા માટે સહુથી પહઇલાં 
રૅ"ટિયાતી મેધ થયેલી હેવી જેઈ એ. ઇતિહામમાં રૅ'ટિયાની 
શોધ માટે ખાસ ઇશારે કરવામાં નથી આવ્યે. પરતુ 
એ ખૂબ પ્રાચીન વસ્તુ છે, એટલુ' જણાઈ આવે છે. 
ઘણા જૂના સમયથી જગતના જુદા જુદા દેશમાં, ખેતી હેય 
અગર ન છાય તેવા પ્રદેશના લોકોએ પણુ તકલી અને રે'ટિયા 
ઉપર્‌ મૃતર્‌ કૈ ઊન કાંતીને તેનાં કપડાં પહર્યા' છે. હિ'દુસ્તાન 
દુનિયાના બધા દેશે।માં કાંતણુ અને વણાટકળા માટે વધારે 
ખ્યાતિ પામ્યું છે. 

હિંદુસ્તાનના! જુદા જુદા પ્રાંતમાં જૂના સમયથી રેટિયા 
હજુ ચાક્ષે છે. ય'ત્રના પગરણુ થયા પછી રે'ટિયાનું ચલણુ 
ઓધું થયું છે, પરતુ હજુ રેલગાડીથી દૂરનાં છૂટાં પથરાયેલાં 
ગામડાંમાં પ્રાચીન કળાના અવમગેષ૩પે રટિયા જડી 
આવે છે. હિદુસ્તાનમમાં જમાનાઓથી રૅટિયાને સાચવી 


રે“"થિથે «હ 
રાખીને હિદુસ્તાનની વિશાળ જનતાની શક્તિ અતર ને 
કાપડના સ્વરૂપમાં પશ્વિર્તન પામતી હતી ત્યાં સુધી દેશ આબાદ 
હતેો.. પરતુ રેટિયાને અદશ્ય કરવામાં આવ્યો . ત્યારથી 
હિ'દતી પ્રજન આળમુ, દરિદ્ર ને ગરીબ બનતી ગઈ છે. 

રૅટિયો હિદુસ્તાનમાં નવી વસ્તુ નથી. તેને ખેડૂતના 
ધરમાં હળ વગેરે ખેતીનાં સાધનોની સાથે સ્થાન મળેલું છે. 
પહેલાં ખેડૂતો પોતાના નવરાશના સમયમાં તકલી કે રૅટિયા. 
ઉપર સૂતર કાંતતા અને ગામના વણકર પામે વણાવી લ્લેતા. 
આ વાત આજે જુદા ન્નુદા પ્રાંતમાં મળી આવતા રૅ'ટિયા 
જોતાં જણાઈ આવે છે. 
રે'ટિયપ્નપ પ્રકપર 


હિદુસ્તાનના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જુદી જુદી ઢબના 
રૅટિયા હાલમાં ચાશ્લે છે. તેમાં આંપ્રનો રે'ટિયો બારીક 
સૂતર કાંતવા માટે પ્રખ્યાત છે. તેના ચક્કરને। વેરાવે। 3૦ છચ 
છે. તેની ઉપર ૧૨૦થીયે વધારે આંક સુધીનું ગ્રૂતર કાંતવામાં 
આવે છે. 

દક્ષિયુ બિહાર અને ઉત્કલમાં પચ્થર લટકાવેજ્ઞા 
લાકડાના પડવાળે। રેટિયો હાય છે. સામાન્ય રીતે લાકડાનાં 
પાંખાં વપરાય છે તેમાં ત્યાં પ*થર લટકાવે "છે. ઉત્તર 
બિહારમાં ૧૮ ઇચનું લાકડાનું ચક્કર હોય છે. પ'નનબનેો 
રૅ'ટિયો તેના લાકડાના નક્કર ચક્કર નૅ તેની પરના શણુગાર 
માટે પ્રપ્યાત થયે છે. તેના ચક્કર પર પતરાં, કડી વગેરે 
જડવામાં આવે છે. તેને વેરાવો ર૪ ઇચ હોય છે. મંયુક્ત 
પ્રાંતમાં ર૨ ઇચના ધઘેરાવાનાં ચક્કર હેય છે. તામિલતાડમાં 
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અને બ'ગાળમાં ૧૮ ઇચનાં ચક્કર છે. મહારાષ્ટ્રમાં 2૦ ઇચ 
અને રર ઇચના ક'ઈક ઠીક રૅટિયા મળે છે. રાજસ્થાનમાં 
ર૪ ઇંચને। રેટિયેો છે. બધા રે'ટિયાઓમાં ગુજરાત તથા 
21%જમ્થાનના રે[ટિયા કદમાં અને કાંતવાની વ્યવસ્થા તથા 
ઝડપમાં સારા ન્#ણાય છે. ખીન્ પ્રાંતના રૅ'ટિયામાં ત્રાક 
પર ગરેડીને બદલે સાડી ચડાવાય છે. તે તેતી ગતિ પષમુ 
પ્રમાણુમાં બહ ધીમી હોય છે. 

પૂ. ગાંધીજએ રેઢેયાને સજ્વન કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન 
શર કર્યા ત્યારથી રૅ[ટિયામાં ધણા સુધારા થતા નય છે. 
આજે પ્રચલિત થયેલા ખે રૅટિયા છે. બન્નેતી સૂતર 
આપવાની ગતિ ન વ્યવરથા સારી છે. તેમાં એક બારડેોલી- 
રૅટિયો ને બીજને યરવડા-ચક નામે ઓળખાતે। પેરીરેટિયે।. 

જૂની ઢબના રૅ'ટિયાનાં જુદાં જુદાં માપ હતાં અનૅ 
તેનાથી જુદા જુદા આંકનું સ્તર ક'તાતું. બારડોલી રે'ટિયામાં 
તેના બધા ભાગેને સપ્રમાણુ બનાવીને તેની ગતિ હળવી તથા 
વધારે થાય એવી રીતની રચના કરવામાં આવી. ખારડાલી- 
રૅટિયો એવું નામ આપવાનું કારણુ એ છે કે, આ રૈ'ટિયા 
બનાવવાનું કારખાનું, ખાદી સરન્નમ કાર્યાલય, બારડોલીમાં 
હતું; જે હાલમાં સાબરમતી આશ્રમમાં છે. 

આ રે'ટિયાના ભાગોને પરિચય હને કરીએ. ૯૧ મા 
પાન પર તેનું ચિત્ર છે, અને તેતી સામેના પાન પર તેતી 
સમજૃતી આપી ૪. 
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આરડોાલી ૨"ય્થિ 

૧. કરેડાના છેડે--આ છેડામાં ફાચર મારેલી છે, તેથી 
કરેડે હાલતો નથી. 

ર. પાયા--પાટલીને બન્ને છેડે ખે પાયાને લીધે તે 
ઊંચી રહે છે. % 

૩, એજરપેટી--એમાં ત્રાક, તેલડબી વગેરે રાખી 
શકાય જે. 

૪. ઢીં'ગલી--એમાં ત્રાક માટે ખાંચ પાડેલી છે અને 
ચમરખાંને બદક્ષે દોરી પણુ એમાં જ રહે છે. 

પ. મોહિયુ'--મોભને ઊંચે! રાખ અને ત્રીન્ન પાયાની 
ગરજ સારે એમ ગોઠવેલું છે. 

૬. ત્રાકધર--ત્રાક તથા ચમરખાં અગર ચમરખાની 
દોરી સમાઈ નય તે માપને। ખાંચો! છે. 

9. ચમરખુ'--ઊભા કાણામાં દોરી જ ચમરખાનતી 
ગરજ સારે છે. 

૮. કાઢિયું અથવા મોભ--ચક અને મેોદિયા વચ્ચેનો 
સબધ નડી રાખે છે. 

૯. પાટલી--પાટલી ઉપર કરેડા ને તે પર ચક ગોઠવેલું કે. 

૧૦ પવાલું--પાંખાંના બન્ને ભાગોને જુદા અનં સ૦૦7૮ડ 
રાખે છે. 

૧૧. પાંખાં--સામમામાં પાંખાં પર દોરી (દામણુ) 
બાંધવામાં આવે છે. તેની લ'બાઈ પર ચકના ઘેરના આધાર છે. 

૧૨. હાથો।--ધરી પર સજ્જડ બેસાડેલે! છે. તેન એક 
છેડે ગોળ ખાંચ છે અનૅ ખાને છેડે પાંખાં જેટલી 


લ'બાઈને છે કે જે ફેરવતાં વધારે જોર ન પડે. 
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૧૩, ધરી--શ્ઞોખ'ડની છે અને કરેડાવાળા ભાગમાં 
ઉતારીને ગોળ બનાવેલી છે. 

૧૪. ધરીધર--પીતળનાં ભરેલાં છે. તેમાં તેલ' રહેવા 
માટે વચ્ચે ખાંચ છે. 

૧૫. થાંભલી અથવા કરેડા - ચક્રની ધરી તેમાં ગોઠવેલા 
ધરીધરમાં ગે!ઠવાય છે. 

૧૬. ફાચર--મોભને પાટલીમાં સળ્જડ ખેડેલી 
રાખ્મે છે. 

૧૭. લાગ--ચક કરેડા માથે ઘસાય નહિ એટલા માટે 
આ લાગ કરેડા ને પાંખાં વચ્ચે બેસાડેલ્ે! છે. 

૧૮. માંચી.--કાંતતી વેળા ખેમવા માટે આ માંચી 
દીક અનુરૂળ થઈ પડે છે. 


આરડોલી-ર૨”ટિચેદ 
ભાગ માપ ચમાં ભાગ માપ ઇચમાં 
મોટી પાટલી ક 
ચક્કર રે%'' વ્યાસ બેસમી ૧૭”%૨” ૭” 
પાંખાં ર૪2૮૦11”ઝર”'” પાયા ૧।1”૮૩”'2૮૪”” 
છેડે૧'' 
પવાલું ૩૮૩” ૩૭” કાઢિયું(મોભ) ૪૩૩૮૩૭૮૧ 
ધરી ક્તોઢાનતી ૧૬” ૮૦11” 2૮૦।1”ચો. મોઢિયું ર્‌''ક૬”' ૩” 
થાંબલલી ૧૮૦૮૩૦૮૧'” હાથે ૧૫૭ 
કરેડા એ૯૦ રા 
ખઓન' સાખધનેદ 
દામણુ માળ ત્રાક 
મીખણુ તેલડબ્બા ખેરન્ને 


કાંતવા ખેસવા બેદક કાળકા 
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ખારડેલી-રૅટિયાનું ચક્કર ર૪ ઇંચ ઘેરાવાનું હેય છે. 
તેનાં પાંખાં ૧૨ ઇચ લાંબાં, વચમાંથી ર ઇચ અને છેડા 
ઉપર ઢાળપડતાં છોલાઈ ૧। ઇચ થાય છે. પાંખાં ન્નેડાઈ ને 
જેનાથી ચક્કર ફરે છે તે વચ્ચેનો ભાગ ૩ ઇચ ગાળ 
લાકડાને! હોય છે. તેની બરબર વચમાંથી લોઢાની ૧૬ ઇચ 
લાંબી ધરી પસાર થાય છે. લ્ઞેઢાની ધરી જેતી ઉપર 
રકવવામાં આવી છે તેને થાંભલી અથવા કરેડા કહે છે. ખે 
કરેડા જેતી વચમાં ચક્કર ઘૂમે છે તેનું વચમાંનું અંતર્‌ પ9 
ઇચ હેય છે. તેની ઊંચાઈ ૧૫ ઈંચ, પહેળાઈ ૩ ઇચ ને 
ન્નડાઈ ૦11 ઇચ હોય છે. તેમાં ચક્કરમાં પસાર કરેલી 
ધરી ગોઠવવા ૨॥ ઇંચની ખાંચ કરીને તેમાં પીતળનું ધરીધર 
બેસાડવામાં આવે છે. જેમાં થાંભલી અથવા ખે કરેડા 
બેસાડવામાં આવે છે તેને મોટી પાટલી કહી છે. તેની લ'બાઈ 
૧૮ ઇચથ, પહોળાઈ ૩ ઇચ ન નડાઈ ૧।॥ છેચ છે. 
થાંભલીનાં સાલ તેની આરપાર ન્ય છે. મેરી પાટલીની 
નીચે રૅટિયાતે ઊંચો! કરવા માટે ખે છેડે ૪ %ચ, ૩ ઇચ, 
મે ઇચનાં ચકતાં મુકાય છે. ' 

જેની ઉપર ત્રાકનું મોઢિયું ગોઠવાય છે તેને નાની 
પાટલી કહેવાય છે, તેનું ખીજું નામ ઓશીકું છે. તેનું માપ 
૮ ૭ચય, ૩ ઇચ, ૧॥ ઇયથ છે. મેરી પાટલી ને નાની 
પાટલીની વચ્ચે લાંખું' લાકડુ નનેડાયેલું હાય છે, તેને મોભ કે 
કાઢિયું કહે છે. તેનું'માપ ૪૦ ઇચ, ૩ ૭ચ, ૧ ઇંચ છે. નાની 
પાટલી ઉપર મોહિયું નાખવામાં આવે છે. તેતી ઊ'ચાઈ ૪ 
ઇચતી હેય છે. રૈટ્િયાતી લેોહાની ધરીમાં ૧૭ ઇચ લાંમેો, 
પોપટતી ચાંચના આકારને હાથે બેસાડવામાં આવે છે. 


રે'ટિયેોદ લ્ય 


ચફક્ઝરતી વચમાંથી પસાર થતી લોઢાની ધરી ઊંચકાઈ ન 
આવે તે માટે થાંભલીની ખાંચમાં ધરીની ઉપર ર૨ ઇંચના 
બન્ને બાજુ બોલ્ટ નાખવામાં આવે છે. 

ખારડેલી રે'ટિયાનાં પાંખાંમાં વચ્ચે ખાંચ કરીને તેમાં 
દામણુ--“નડી દોરી--બ'ધાય છે. તેની ઉપર થઈને 
માળની દોરી પસાર થાય છે. ત્રાકનતી ગરૅડી ઉપરથી માળ 
સરે નહિ માટે ચોખ્ખું મીણુ અગર બેરજવાળુ' મીણુક 


₹ સામાન્‍ય રીત માળ પર ઘસવા માટે મધમાખીનું મીણ 
વાપરવાનો રિવાજ છે. બન્તરમાં અનેક ન્નતનાં બનાવટી મીણુ મળે 
છે, પણ્‌ તૅ બધા નકામાં છે, કારગ કે તેમાં મધમાખીના મીણ 
જેટલી ચીકાશ હોતી નથી, મધમાખીનું મીણ પોતાની ચીકાગને 
થીધ્રે ₹ વધારે ઉપયાગી છે. બિહાર તમ જ રાજપૃતાનામાં રાળ 
અને તેલ મેળવીને મીખ જેવો મલમ બનાવે છે તે મધમાખીના 
મીણુ કરતાં પણ્‌ વધારે ચીક્ણે! હોય છે. આ મલમ માળ પર 
લગાડવાથી માળ ઓખએછામાં આછી સરે છે. ને બે માળ ચડાવી 
હોય તે! ગરેડી વગરની નાગી ત્રાક પર પણ કાંતી શકાય છે. 

મલમ બનાવવાની રીત : રાળને કપડછાણુ કરી સરસેયા 
અગર ખીનન તેલમાં લગટ્ી ડરી તેને લેોખ'ડના વાસણમાં ગરમ 
ઠરવી. તેમ કરતાં રાળ તરત છે।ગળવા મોડરી. તે તેલ સાથે એક- 
રસ થઈને લાલ ૨'ગ ઇઈ ન્નતય એંટલે નાચે કતારીને તેમાં ઠડ 
પાણી નાખતું; પછી રાળ પા'ગી 3પર તરશે તે લઈ લેવી. ન્તે તે 
હાથ પર ચોટે તો કાચી રહી છે એમ ન્નણુવું અને બલકુલ સૂરી 
જેવી લાગે તો વધારે પાછી ગઈ ન્તણુવી. એકાદ બે વખત 
અખતરો કરવાથી સમજ પડી જશે. 

આ માળ ગમડા પર લગાડવાના મલમની લાકડી આવે છે, 
લગભગ તેના નેટ્ટછું જ ચીકણું, ક્ઠ'ગુ તેમ જ રગે હોય છે; ગુણ 
પણ તેવા જ ધરાવે છે. 


ન. ખદદીવિદ્યાપ્રવેટકિકા 


લગાડવામાં આવે છે. ધરીમાં ધરીધર ઉપર અને ત્રાકનાં 
ચમરખાંમાં તેલ પૂરવાની ડ”ખી રાખવામાં આવે છે. 


દામણ 

દામણુ એટલે રેટિયાના ચક્કરમાં એક બાજુ બાર ન 
ખીજ બાજુ ખાર પાંખાં છે તેની વચમાં આડી બાંધવાની 
દોરી. બરોબર બધાં પાંખાંમાં બાંધવા માંટે દામણુની 
લ'બાઈ ૧૦ ફટ ન્નેઈએ. દામણુ હાથના કાંતેલા નનડા 
નકામા સૂતરમાંથી રૅટિયાનાં પાંખાંના ખાંચામાં આવે એટલું 
ન્નડ' બનાવવું જેઈ એ. દામણુ બાંધવાથી બધાં પાંખાં 
સરખાં ખે'ચાયેલાં રહે છે. દામણુ દીલું ન રહેવું ન્નેઈ એ. 
દામણુનો ખાસ ઉપયો! ગ માળ ને ત્રાક વચ્ચેના ખે'ચાણુની 
સપ્રમાણુતા ન્નળવવાનો છે. યરવડા ચક્રમાં જે કામ 
મોઢિયાનૅ ખે'ચી રાખનાર સ્પ્રિગ--કમાન આપે છે, લગભગ 
તેવું બારડેલી-૨ૅટિયામાં દામણુ કામ આપે છે. દામણુ 
ડયાંયથી તૂરેલું ન હેવું જનેઈ એ. 
માળ 

ર્‌ટિયાનું દામણુ ખાંધી લીધા પછી માળ ખાંધવામાં 
આવે છે. માળ બનાવવા માટે, અ'દાજ્થી જે આંકનું સૂતર 
હેય તેના ચોથા ભાગના ૪૦ ફૂટ લાંબા તાર લેવા. ૪૦ 
ફ2 સીધા તાર ન બાંધતાં તેના ખીલી કે ક'ઈકેમાં ભેરવીને 
ખમે ભાગ કરવા, તારના છેડાને કઈ તરફ વળ ચ્ઢે છે તે 
જરા તપાસીને તે તરફ વળ આપવે, પ્રથમ તાર કાઢતી 
વખતે તેમ જ તેને વળ આપતી વખતે તેમાં આમળી-આંટી 
ન પડ એ નેવું જેઈ એ. એવી પ્રમામુસર ખેંચ રાખવી 
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ક સુતરમાં આંટીયે ન પડૅ ને તાર તૂટી પણુ ન નય. 
માળ માટેનું ગ્રતર દામણુ માકક ગમે તેવું નહિ પણુ સારું 
સમાન ને મજબૂત હોવું ત્નેઈ એ. 


પ્રથમ વળ પૂરો અપાયા પછી એ ડરડેલા ઝૃતરના 
ત્રણુ સરખા ભાગ કરવા. તે ત્રણુ એકઠા કર્યા પછી 
તેને છેડેથી જે તરફ સ્વાભાવિક વળ ચઢતો હોય તે પ્રથમ 
તપાસીને તે તરક પૂરે વળ આપવે।. 

માળન ત્વરેવડી--ત્રણુ દોરવાળી કરવાથી તેના વળ 
ચપોચપ ખેસી ક્નય છે. દેોરડામાં ધણુખરું આવા ત્રણુ 
દોરના વળ હેય છે. ત્રેવડો વળ આપવાથી માળ વધારે 
વખત ટકે છે. ખે દોરાની માળ પણુ થાય છે. પણુ તે 
ઓછી ટકે છે. દશથી ૩૦ આંક સુધીના સૂતરની માળ 
ટકાઉ અને છે. 


ત્રવડો વળ અપાયા પછી તૈયાર થતી માળની લ'બાઈ 
બારડાલી-રૅટિયાને માટે પૂરતી થઈ રહે છે. તેને તરત 
પાણીમાં પલાળવાથી તેને! વળ બરાબર ખેસી ન્નય છે. 
થોડો વખત પલાળી બહાર કારી કપડ! વતી ભાર દઈને 
લૂક્ઠી નાખવામાં આવે છે. એ માળ પર મધપૂડાનું મીણુ 
ઘસવાથી તે મેજખૂત બને છે. તેની ઉપર રાળ અને 
તેલનો મલમ બનાવીને લગાડવાથી પષ્મુ માળ ઢકાઉ બને છે, 
અને તેવી માળ ત્રાક પરતી પકડ બરેબર રાખે છે. માળ 
ઉપર ધસવાનું મીણુ ત્રણુ પ્રકારનું હોય છે : ૧, માીણુખત્તીનું, 
રે. ચરબીનું ને ૩, મધપૂડાનું. તેમાં મધપૂડાનું મીણુ માળ 
માટે ઉત્તમ ગણાય જે. 
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સેપહિયું 


ખારડેાલી રૅિયાના મોાહિયાને એવી રીતે બનાવવામાં 
આવ્યું છે કે તેમાં ફ્રતી ત્રાક પાસેથી પૂરતા ફેરા લઈ 
શકાય. ચામડ!નાં ચમરખાંને બદલ્લે આ મેોઢિયામાં ખાંચ 
કરવામાં આવી છે. એ ખાંચમાં ચામડા, કપડા કે 
કાગળની પટ્ટીનાં ચમરખાં મૂકવાનો રિવાજ ચાશ્લે છે. પરતુ 
તેમાં સૂતરની કે કાથીની દોરી સારું કામ આપી શકે છે 
એમ જણાયું છે. ત્રાક ફરવામાં જેનાથી ઓછામાં ઓછું 
ઘર્ષણુ થાય તેવી વસ્તુનાં ચમરખાં રાખવાં જેઈ એ. 


બારડોલી રૅટિયાના જૂના મોઢિયાને બદલે હવે 
કમાનવાળાં નવાં મે।હિયાં વધારે સારું કામ આપે છે. તેથી 
નવા મે।ઢ્યાનેો ઉપયોગ કરવે જેઈ એ. નવા મેોઢિયામાં 
ત્રાક પ્રમાણુસર્‌ ઝૂલતી રહેતી હોવાથી તેના પર બિનજરૂરી 
ખે*ચ નથી રહૈતી, તેથી કાંતવામાં સરળતા રહૈ છે. આ 
મોઢિયામાં ત્રાક જમીનથી ૪૫ અંશને ખૂણે રહે એવી રીતે 
રાખવામાં આવે છે, તેથી કાંતતી વખતે તાર વી'ટવા માટે 
હાથ વધારે ઊંચો કરવો! પડતો નથી અને ઝડપથી સૂતર 
વી'ટાય છે, એટલે કાંતવાની ગતિ વધે છે. 

માઢિયામાં ત્રાક ખેસાડીને માળ બાંધવાની રીત દરેકે 
ન્નણી લ્રેવી જનેઈ એ. માળને છેડૅ ઝીણી ગાંઠ વાળવી. પછી 
થાં નાનું મોડું ન થઈ શકે તેવું નાકુ-ગાળોા કરવો. એ 
ગાળાને રૅટ્યાના પાંખામાં ભેરવીને રેૅ'ટિયો ઊ'ધેઃ ફેરવવે!. 
માળ ચગ્કરતી નીચે થઈને ઉપર્‌ આવશે. પછી ત્રાકની ગરેડી 
૫૨ માળ રાખીને ગાળામાં બીન્ને છેડો નાખીને ખે'ચવી. 
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ખે'ચેલેા છેડે લાંમો હેય તેના પ્રમાણુમાં ખે ત્રણુ વખત 
વચમાં ભેરવીને છેડે નાની ગાંઠ વાળીને એ ગાંઠને છેલ્લી 
આંટીમાં ભેરવી દેવી. ખીજે છેડે માળ બાંધીને પાકી ગાંઠ 
ન વાળવી ન્નેઈએ, કેમ કે તેથી માળ ઢીલી ક સખત 
કરવામાં નડતર થાય છે. 


આ રીતે બાંધેલી માળ ત્રાક પર ફરશે તેમ તેને 
ગાળા પ્રથમ પસાર થઈ તેને! છેડો પાછળથી આવશે, નેથી 
માળ ઢીલી નહિ થાય. આનાથી ભ'ધી બાંધેલી માળ વારંવાર 
ઢીલી થઈ ન્નય છે. કારણુ કે તેમાં છેડે! પ્રથમ ત્રાક પરથી 
પસાર થતાં તેને પાછે ધક્કો આપી ઢીલી કરે છે. 


રૅ[ટિયામાં દામણુ, માળ ને મેોઢિયામાં ત્રાક બરોબર 
ગોઠવાયા પછી ચક્કરની ધરીની .બે બાજુએ ધરીઘરમાં 
તેલનાં ટીપાં સાચવીને મૂકવાં. તેલ બહાર પડે તે રેંટિયા 
પરથી તે લૂછી તાખનું. 
ત્રપ્ક ' 

રંટિયામાં ત્રાક સૌથી અગત્યનું અંગ છે. ને ત્રાક 
સ'પૂર્ણા સીધી ને પૂરી ગતિ આપે છે તે ઉત્તમ ગણાય. 
ખારડે।લી રે;ટિયામાં ૭-૮ ઇચની કે તેથીયે જરા લાંબી 
ત્રાક વપરાય છે. પરંતુ ત્રાકતી લ'બાઈ તથા નડાઈ ને। 
આધ્રાર તેના પર કેવું સૂતર કાંતવાનું છે એની ઉપર રહે છે. 
બારીક સૂતર કાંતવા માટે પાતળી ને ટકી ત્રાક હોવી 
જઈ એ. જડા સૂતર માટે નડી ને લાંખી ત્રાક ચાલે. 
નવ ઇ્ચયી લાંબી ત્રાક સૂતર કાંતવાતી ગતિમાં બાધક 
નીવડે છે. 


૧૦૦ ખપ્દીવિધ્યાપ્રલેડિકા 
સડી 

ત્રાકને રૅ/ટિયાનાં ચમરખાંમાં ખેસાડયા પછી ત્રાક 
ઉપરથી માળ પમાર થાય તે ભાગ પર અડદના લ્લોટ ને 
વાળની લાહી બનાવીને થેપડી કરવાને રશ્વિાજ હતે. તેને 
સાડી કહેતા. હજા જૂની ઢખે રૅ“ટિયા ચાજ્ે છે તેમાં આવી 
સાડી હોય છે. પર'લુ નવી #ખબના બારડેલી રૅથ્યામાં 
સાડીને બદલે જ્તોઢાની ગરેડી બેસાડવામાં આવી છે. 
સતરને ગુ'દરમાં પલાળી તેતી પ૨ ફીકરીની ભ્રૂઝી લગાડીને 
પણુ સાડી બનાવવામાં આવતી. પરતુ સાડી કરતાં ગરેડી 
કાયમાં હોઈ વધારે સારી તીવડી છે. 


કેશ્લાક પ્રાંતમાં તદ્ન સાડી ક ગરેડી વગરતી ત્રાક 
વાપરવાને। રિવાજ છે. તેવી ત્રાક ઉપર ખેવડા દોરાની 
માળ ખાંધવામાં આવે છે. પરતુ સતર વધારે પ્રમાણુમાં 
કતાતાં આવી ત્રાક પરથી માળ મરે છે. એટલે આવી 
ત્રાકને બદલે પખ્ુ લોઢાની ગરેડીવાળી ત્રાકનો પ્રચાર થઈ 
રહ્યો છે. નાના પરિધના ૨રૅટિયામાં સાડી વગરની ત્રાક 


કન્સ્પ 


વધારે ફેરા આપી શકે છે, તેથી તેવી ત્રાક વપરાય છે. 
ચકરડી 

ત્રાક ઉપ૨ જ્યાં સૃત૨ કાંતીને વી'ટવામાં આવે છે 
ત્યાં એક ચકરડી નાખવાથી ઝૃતર વ્યવાંસેથેત લપેટી શકાય 
છે, આ ચકરડી નેમ વજનમાં હલક તેમ મારી. તેથી 
હાલમાં એલ્યુમિનિયમની એક ઇચ વ્યાસની ચકરડી ત્રાકમાં 
નખાય કે. ચકરડીના મળ પાસેથી મૃતર વી'*વાતી શરૂઆત 


કરવાથી મૃતરનું કઊાક૬ સોગથાના આકારમાં વી'ટાય છે. 


રે'હિએ ૧૦૬ 


આવા કેકડાનું સૃતર કાળકા પર એકદમ ઉતારી શકાય છે. 
ચકરડી વગર ત્રાક પર્‌ સૂતર વી'ટવાથી કેકડુ' મોઈના ઘાટ 
જેવુ બતે છે ને સૂતર એકદમ ઊકલીન ઊતરતું નથી. 

ચકરડીને ત્રાકતી અણીથી અંદર ધકેલીને મોઢિયા 
સાથે ન ઘસાય તેટલ્લે દૂર રાખીને તેની પાછળ ગુ'દરમાં 
ભા'જવેલેો સૃતરનોા તાર વી'ટવાથી ચકરડી પાછળ ખમતી 
નથી. ચકરડી વાં વળેલી હાય તે કાકડુ' વ્યવસ્થિત નથી 
થતું ને ત્રાકને ધ્ર'્નરી પહોંચાડે છે. તેથી તેને ત્રાકને લબ 
એવી બરેબર સીધી રાખવી. ચડરડીનું કાણું બરાબર 
મધ્યમાં જ શનેઇઈએ. મધ્યમાં ન હેય તા સાધા ત્રાક પણુ 
વાંકી હોય તેવી ફ્રે છે અને મૂતર તૂરે છે. ચકરડી ત્રાકથી 
બરાબર કાટખૂણુ ન હાય અને એક અથવા ખીજ બાજી 
ઢળતા હોય તો કોકડું બરાબર ભરાતું નથી અને સૂતર 
ઉતારતી વખતે મુસ્કેલી પડે છે. તેથી કાંતવામાં પણુ 
મુશ્કેલી પડે છે. માટે ચકરડી બરેબર કાટખૂણુ ગેોડવવા 
કાળજ રાખવી, 

ત્રાકની એક વિશેષતા તેનો અણિયાળે! ભાગ છે. 
આખી ત્રાક ખૂબ જ લીસી ને અજી સહેજ ઘધસેલી હોય તો 
ઝુતર સારી ગતિથી કાંતી શકાય છે. ત્રાકને કદી પછાડવી 
નહિ. તેને મૂકતાં કત્રાંય અણી ભરાઈને વાંકી ન વળી જનય 
એ ન્નેવુ'. ત્રાક વાંકી થાય તો તેને ઠંરડાયેલી કહેવાય છે. 
ત્રાક પારખવાની રીત એ છે ક, ત્રાકને રે'ટિયામાં ચઢાવી 
ફ્રેરવવી, ને ત્રાકતી અણી મૂજ્ને કકશ અવાજ કરે તો ત્રાક 
દરડાયેલી “નણુવી. સરસ અવાજ આપીને એકધારી ફરે તો 
સારી ગણાય. ત્રાકને ફેરવીને આંગળી લગાડતાં એક જ 


૧૦૨ ખબપ્દીવિધ્રાપ્રવેશિડા 


બિંદુ પર ફરતી ત્રાક સીધી હોય છે. ડાખા હાથની પહેલી 
આંગળી પર ત્રાકનો એક છેડે ટેકવી બીજને છેડી જમણુ 
હાથમાં ટેકવી જમણુ। હાથની ચપરટીથી હલકૅથી પકડેલી ત્રાકને 
ફેરવી ન્નેવાથી પણુ તેની પરીક્ષા થાય છે. તેમાં પણુ ઠંરડ 
હોય તો આંગળી પર ખ્ુજ્નરીનો થડકે। લાગે છે ને સીધી 
હેય તો સરસ ફરે છે. આ રીતે ત્રાક તપાસતાં હાથની 
આંગળીનું દબાણુ પોચુ' નહિ હોય તો ત્રાકની અણી ભૉંકાઈ 
જશે; માટે એ પષ્યાન રાખવું, ત્રાકની અણી અતિશય 
બારીક હોય ક સહેજેય વાંકડી હોય તો કાંતતી વખતે સૂતર 
કાતવા બેસવાની બેઠક 

બારડોલી રેટિયા પર કાંતવા ખેસવાની ખેઠક 
જમીનથી સહેજ ઊચી રાખવાનો રિવાજ છે. ઊ'ચા ખેસવાથી 
મૂતરને તાર લાંખે। ખે'ચી શકાય છે, જેથી કાંતવાની ઝડપ 
વધે છે. ઊ'ચું' આસન ઝડપ વધારવામાં સારી મદદ આપે 
છે. રૅટિયાના ચક્કર સામે જમણુ। હાથની સીધમાં હાથે! 
આવે એ રીતે ખેસવું જનેઈ એ. ત્રાકથી ડાબે। હાથ વધારે દૂર 
રહે એટલું દૂર આસન ન રાખવું. ત્રાક પર સૂતર વી'ટાયા 
પછી એક ફૂટ તાર બહાર રાખીને જેટલે દૂર બેસી શકાય 
તેટલું દૂર આસન --3'ચી ખએેઠક --રાખવી. જૂની «ખે 
કાંતનાર માંચી ૫ર ખેસતા. એ પ્રથાનું અનુકરણ કરવામાં 
દેખીતો લાભ છે. 


લ 


સૂતર 

સૃતરતુ ઘડતર 

મૂતરતા ઘડતર વિષે કેટલીક વિગતો જાણી લીધા 
પછી કાંતવાથી સારું યૂતર ક'તાય છે, કપાસતે લોદી, રેતે 
પીંછી પૂણી બતાવવા સુધીતી બંધી ક્યામાં રૂતા રમાતું જે 
ચીવટથી જતત કરવામાં આવે છે તેતું ખરું રહસ્ય સૂતર 
તૈયારે ફરવાનું હેય (યારે સમજાય છે, 

સૂતા રૈસાતી ર્યતા વિષે કેટલીક માહિતી જાણી લીધા 
પછી સમજાયું છે કે, રેસામાં એક પ્રકારતે। તેલી પદાથ અતે 
થોડી ભીતાશ હેય છે. આ ખને વરતું કાંતણુકરિયામાં 
ખૂબ ઉપયોગી તીવડે છે. રતા રેમામાં કુદરતી વળ ચહેલે। 
દોય છે એ પણુ આપણા ધ્યાન બહાર તથી, હવે આ 
રેસામાંથી સૂતરેતું ધડતર કેવી રીતે થાય છે એ સમજવું 
કઠિત નથી, એક પૂણીતે ડામાં હાથમાં પકડી જમણુ 
હાથતી ચપટીથી ધડ! રેસા ખેચવાથી જણાશે કે રેસાએ 


૧૦૪ ખપ્દી વિદ્યાપ્રવેરિકા 


ચપટીમાં ખે'ચાયા છે તેની સાથે ન પકડાયેલા એવા પણુ 
થોડા રેસા ખેચાઈ આવરે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે 
%, રૂના રેસાએ એકબીન્નની સમીપ કુદરતી રીંતે જ રહે 
છે. એ જ ચપટીને થોડે વળ ઘડિયાળના કાંટા ફ્રે છેં એ 
દિશામાં આપતા જઈને રેસાઓ ખે'ચતા જઈએ તો 
ઝૃતરના સળગ તાર ખે'ચાઈ આવતો દેખાય છે. 


રૂના રેસાઓએને સળ'ગ અને પ્રમાણુસરનો વળ 
રૅટિયાથી આપવાથી મૃતરનેો તાર બને છે. રૂના જથામાં 
જ્યાં વળ પહોંચતાં રેસાએ એકત્ર થાય છે ત્યાં કેવો! ને 
કશ્લે વળ પહોંચે છે તેના ઉપર સૂતરના ઘડતરનો બધે 
આધાર રહે છે. વળ આપવાની ક્રિયા એકસરખી ને 
પ્રમાણુસર નહિ રહે તે! રેસાએના સમુદાયની વચમાં, સ્તર 
ક'તાઈ રહ્યું છે તેમાં, વધુએછે। વળ થતાં સૂતર અસમાન 
એટલે કથાંક ન્ન૬' ને ડયાંક પાતળું બની જરે. વળી 
સૃતરને વળ આપવામાં આવતો હોય ત્યારે વળનાો એવે 
ગુણુ છે કે, જે ભાગ સુતરમાં સૌથી વધુ પાતળે। હોય ત્યાં 
પહોંચી જવું. પરિણામે ન્નડા સૃતરમાં થોડો પણુ પાતળે 
ભાગ પડતાં જ ત્યાં વળ વધુ પહણાંચીને તેને વધુ પાતળે। 
બનાવી મૂકે છે. નેને કાંતણુની પરિભાષામાં ગળુ' પડવું 
કહેવાય છે. આ જગાથી મ્રતર ઘણુંખરું તૂટે છે. 


મ્રતર તેયાર થતું હેય ત્યારે એક વસ્તુ એ લક્ષમાં 
રાખવી જરૂરી છે કે, વળ આપવાનો આરભ થતાં જ 
સરખા પ્રમાણુથી મયૂતરના ધડતર પર નજર રાખીને તેને 
લ'બાવતા જવું, સૂતરનેો તાર ખે'ચાઈ રહ્યો હેય તેને કેવે 


સૂતર ૧૦૫ 


બતાવવો તેના આધાર આપણા હાથના અંગૂઠા અને બે 
આંગળીની 'વચ્ચે દબાવીને પકડેલી પૂણી ઉપર છે. સૂતરના 
ખારીક તાર કાંતવા માટે ચપટીમાંથી પ્રમાણુસર ઓછા 
રેસા છોડતા જઈને રૅટિયાના ફેરા થોડા વધારે ફેરવવા પડે 
છે. પાતળા મસૂતરમાં રેસાની સ“"ખ્યા એઇછી હે, તેન પૂરી 
મજખૂતીથી એકઠા કરવા માટે વધારે વળ ચઢાવવે। પડે છે. 
જાડા સૃતરમાં રેસાની સ'ખ્યાનું પ્રમાણુ વધારે હોય છે, 
તેથી તેને થોડો વળ આપતાં જ તેયાર થઈ નય છે. 


રૂના રેસામાં કુદરતી બાનાશ અને મુલાયમતા હેય છે તેથી 
સૃતર કાંતવામાં એ બહું સહાયક નીવડૅ છે. વળ આપવાની 
ક્રિયાનું રહસ્ય એ છે કે, છૂટા રેસાએને એથી સ'ગડિત 
કરવામાં આવે છે. વળ આપવાને હૈતુ એકડા થઈ ચૂકેલા 
રેસાએ-સૃતરને-વળ ચઢાવવાનો નથી હતો. આ વસ્તુ 
સપણ સમજ ક્ષેવી આવસ્યક છે. કાંતનારે વળ આપતા 
વખતે સૂતરના તારને વળ આપવાને નથી, પણુ રના રેમાને 
પૂરા સ'ગહિત કરવા પૂરતો આવશ્યક વળ આપવાને છે, 
એ સ્મરણુમાં રાખવું જ્નેઈ એ. 


આ  સુદ્દાનું વિસ્મરણુ થતાં સૂતર પ્રમાણુસર બધાઈ 
ગયા પછી પણુ તેને વળ ચઢાવીને વધુ પાજું કરી મુકાય છે. 
એવું વધારે વળ ચઢાવીને કાંતેલું સૂતર પૂણીમાંથી ખે'ચવામાં 
ખે ભય રહે છે. એક તો નર કરી ખે'ચતાં સૂતર નનડ' 
થાય અથવા તૂટી “રય. વધારે વળ આપીને સૂતર કાંતવાનું 
નનરી રાખવાથી મૂતર કડક બતી વણુવા માટે નકામું યઈ 
પડે છે, કેમ કે તે વણાટમાં બટકી જય છે. 


૨૦૬ ખપદીવિદ્યાપ્રવેરિકા 


સૂતરને પ્રમાણુસરનો વળ આપવામાં ગફ્લતથી ઓકે! 
વળ અપાય છે તોપણુ સૂતરને હાનિ પહોંચે છે. જેમ 
સૂતરમાં પૂરા ગ'ઠાયેલા રેસાએ! વધારે વળ પણુ પકડી લઈ ' 
શકે છે તેમ રેસામાં સ્વાભાવિક વળ ર૨હેલે। હોવાથી તેને 
એછે વળ આપવામાં આવે તોપણુ મૂતરને તાર તે। નીકળે 
છે, પણુ તે કાચો! હોય છે. એટલે સૂતર કાચુ' અથવા પોચુ' 
ન રહે એ પણુ ષ્યાનમાં રાખવું જેઈ એ. 


સૂતર કડક ન થાય અને પોચું પષ્મુ ન રહે એવી 
પ્રમાણુસર કાંતવાતી પદ્દતિ હાથ કરી ક્રેવી જ્નેઈ એ. એક 
વખત એ કળા હાથ કરાયા પછી ઝડપથી કાંતતાં પણુ 
સૂતરની ન્નતમાં ફ્રેર પડતે! નથી. 


સૂતરનો તાર ક'તાવાનો આરભ થાય ત્યારથી જ 
હાથની ચપટીમાં પૂણી ઉપર માફકસર દ૬ખાણુ રાખવાથી 
આવસશ્યક ન્નડાઈ કે પાતળાઈનું સૂતર ક'તાય છે. ચપટીને 
પાલી રાખવાથી સૂતર પોચુ'- કાચુ'- થશે ને વધુ દબાવવાથી 
કડંક-વધુ પાકુ-થઈ જશે. સૂતરના આંક પ્રમાણે ચપટીને 
ઓછીવત્તી દબાવીને જ હમેશાં સૂતર કાંતવાની રેવ 
પાડવાથી સૂતર સ'પૂણું લાયકાતવાળું બને છે. કારણુ કૈ 
પ્રમાણુસર વળ આપવાથી સૂતરને। મહત્ત્વનો ગુણુ -- સ્થિતિ- 
સ્થાપકતા મપૂણુપણુ સચવાય છે. 


હાથની આંગળાઓ ના દાબમાં એવી ભારે વિવેકશક્તિ 
સમાયેલી કે કે, ઉત્તમ કપાસને સ્વચ્છ કરી, કપાસિયાને 
ઓળી, એકસરખા ગુણુવાળા લાંખા રેસાવાળુ રૂ એકડું 
કરી તેને કાંત્યું હોય, તા સૂતરમાં બારીકાઈ, સથાઈ, 


સૂતર ૧૦૭ 


મજખૂતી, સમાનતા ને સ્થિતિસ્થાપકતા વગેરે ગુણા આવી 
શકે, ઉત્તમ સૂતરના ધડતર માટે આ વસ્તુએ। અનિવાર્ય 
છે. સૂતરમાં તન સાથે મન પરેવીને કાંતનારને રૂના રેસા 
અને ચઢી રહેલા વળના સ'બ'ધતેો પરિચય થતાં જ તે 
આંગળી પરના દાબની વિવેકશક્તિ કળી નય છે. પછી 
એ સ્વભાવસિદ્દ વાત બનતી જઈ એકધારું સૂતર કાંતી 
" શકાય છે, 


સૂતરનેો, આડ 


મસૂતરને વળ આપવાના મુદ્દાની માથે સૂતરના આંકને 
વિચાર કરવે। આવશ્યક છે. આંગળીમાં દબાયેલી પૂણીમાંથી 
જે વિવેકથી રેસા છૂટવા દેવામાં આવે તે પ્રમાણે સૂતર 
બ'ધાય છે. પરતુ રૂના રેસા ઉપર સૂતરના આંકને! મુખ્ય 
આધાર છે. રૂના રૅસા ટ્ર”કા હોય તો તેમાંથી ન્નડ' 
એટલે ઓછા આંકનું સૂતર ક'તાય છે અને રેસા લાંબા 
હેય તો તેમાંથી પાતળુ એટલે વધારે આંકનું સૂતર કાંતી 
શકાવ છે. 


૩ના લાંભ્ના રેસાને વળ આપતાં તેની લ બાઈને લઈને ને 
તેને છેડેથી બીન્ન રેસાથી ઓછા પ્રમાણુમાં વળગીને પાતળા 
સૂતરતે। તાર્‌ તેયાર થાય છે. ન્નડા ૩ના ટૂર'કા રૈસાને વળ 
અપાતાં તેના ટ્ર”કા કદને તરત ખીન્ન રેસાને વળગાવવાની 
જરૂર રહૈ કે. પરિણામે સૂતર શનડું થાય છે. પ્રયત્નપૂવક 
નાના ટ્ર'કા રૈસામાંથી બારીક સૂતર કાંતવામાં આવે તે 
સૃતરનો કસ એછે ઊતરે છે. 


૧૦૮ ખપ્દીવિદ્યપ્મ્રવેડિકપ 


સામાન્ય રીતે એક ઇચ લ”ાઈના રૂના રેસામાંથી 
૪૦ આંક સુધીનું સૂતર કાંતી શકાય. અડધા કે પોણા 
ઇંચના રેસામાંથી તેથી ઓછા આંકનું સૂતર ક'તાય. પરંતુ 
રૂના રેસાઓ ટ્ર'કા હોવા છતાં પૂરા પરિપકવ કપાસિયામાંથી 
ઓએળીને અલગ કરેલા હાય તો તેમાંથી પણુ બારીક સૂતર 
કાંતી શકાય. દરેક કપાસિયા પરના રેસાઓમાં પાકા, 
અધપાકા ને કાચા એવા રેસાએ। હેય છે. તેમાંથી ઓળીને 
ઝીણું કાંતવાને લાયક રેસાએ એકત્ર કરવામાં આવે તો 
આંતિશય સુંદર સૂતર કાંતી શકાય, એમ આંધ્રના કૈટલાક 
કાંતનારના અનુભવ પરથી જણાયું છે. 


સૃતરના આંકનાો આધાર જેમ લાંબા રેસા ઉપર છે 
તેમ બીજી અગત્યની વસ્તુ રૅ/ટિયાના પરિધની છે. બારીક 
આંકનું સૂતર કાંતવા માટે વધારે વળતી જર્‌રે પડે છે, તેથી 
રંટિયાની ત્રાકને વધારે ફ્રેરા આપવા પડે છે. આથી 
બઆરીક સૂતર કાંતનાર રૅ'ટિયાનું ચક્કર મેડું રાખે છે. 
નાના ચક્કરના રેટિયા પર બારીક ચૃતર કાંતવા માટે વધારે 
ફેરા ફેરવવા પડે છે. તે ઉપરાંત બારીક સૂતર કાંતવા માટે 
ત્રાક અને માળ પષુ પાતળાં જ્ષેવાં પડે છે. * રે'ટિયાના 
એક ફેરામાં વધારે ફેરા ત્રાક પાસેથી લઈ શકાય એ મુખ્ય 
હેતુ રહેલો છે. 


* કને! પરિઘ 
ગરેરીના પરિધ 
ફરે ત. 





ગચક એક આંરો કરૅ તો ત્રાક કેટ્લા આંટા 


સૂલર ૧૦૯ 
કાતતી વળા ખે'ચાતપ દર તારે રે"ટિયાના કેટલા 
આટ ફેરવવદ ? 

રેૅ'ટ્યાના આંટા 
કતાતા એક ઇચમાં બે ફટ્નો ચરવડા ચક્ર બારડોલી ચક 
સૂતરના વળ નેઈએ તાર કાંતવા દર આરે દર આં 


આંક સ'ખ્યા માટે જરરી ત્રાક્ના 1૧૪૦ ત્રાકના ૬૨૦ 
વળની સ'ખ્યા આંટા ફર ઓટ! ફરે 
એ લેખે એં લેખે 
હૃ ૧ન્‌ ન૮્૮ ન ન 
૧ર ૧૪» ૩૭૬ ના જા 
૧૬ ૧૬ ૨૮૪ ન ટા 
૦ ૧૮ ૪%ડને ૩ કા 
નપ ને૦ ૮૦ ચા હી 
૩૦ નેને ૫૦૮ રી ઝા 
૩૬ ન ૫૫૦૬ તી કા 


બને રે'ટિયામાં ત્રાકતી ગરેડીતા વ્યાસ દો દોરે 
ગણ્યો છે. નને ત્રાકની ગરેડીનો અગર રે'ટિયાના ચકને 
વ્યાસ એછેોવત્તો હેય તો તે પ્રમાણે ઓછાવત્તા આંટા 
ફેરવવા પડે છે, 

ત્રાકના આંટા ગણુવાની રીત--ત્રાક પર થેડ' સૂતર 
ક'તાયું હોય તેમાં એક ટાંકગી અગર સોય અગર કાંટા ખોસીને 
અગર ત્રાક ઉપર એવી ક'ઈ પણુ નિશાની રાખીને ધામે 
ધીમે રૅ"ટિયો કેરવતા જવાથી ત્રાકના આંટા ગણી શકાય છે. 


મુતરના ઘડતરમાં આંગળીઓના દાબનેો વિવેક, રના 
રેસાની ઉત્તમતા અને ત્રાકને મૃતરના આંક પ્રમાણે આવમ્યક 


૧૧૦ ખદદી વિદ્યયપ્રવેફિડા 


ગતિ આપે તેવા ઘેરાવાનો રૅટિયો, એ ત્રણુ વસ્તુ મહત્ત્વનું 
સ્થાન ભે।ગવે છે, 


કાતખુકળા 


ર્‌ટિયા પર એકધારું સૂતર કતાઈ શકે છે તે ન્ેતાં 
ધણી વાર એમ લાગે છે કે, પૂણીમાં તેયાર ચૂતરના તાર 
જાણું ભરેલા છે તેને બહાર ખે'ચી કાઢવામાં ન આવતા હોય ! 
આમ લાગવાનું કારણુ પૂણી પકડવાની પદ્દતિ છે. ડાબા હાથની 
હથેળી ઉધાડી ર।ખીને તેમાં પહેલી ખે આંગળી ઉપર પૂણીના 
ખુલ્લા મોઢાવાળેાે ભાગ ગેોઠવીને પૂણીને અગૂઠાથી દાબ 
આપી પકડવામાં આવે છે. કાંતવાના આરભ થતાં ચપટીમાં 
દબાયેલ પૂણી પરને અ'ગૂડટોા આપણુ તરક રહી સૂતરનેો 
તાર એકસરખી ગોાળાઈનેોા ને પૂરો મજખૂત નીકળે એટલા 
વિવેકસરના રેસાઓ છેડયે ન્નય છે. પૂણીને અ'ગૂઠાની 
આંગળીથી જરા પણુ બહાર પડતી કે અ'દરથી ન પકડતાં 
ખરેોબર આંગળીઓની સીધમાં રખાય છે. પૂણી વધારે 
ખહાર રહે તો મૂતરના ઘડતર ઉપર કાખૂ નથી રહેતા ને 
જાડુ' ઝીણું થઈ ન્નય છે; ને પૂણીને ચપટીમાં અદર પડતી 
રાખીએ તો રેસાની સમયસરની પૂરણીને અભાવે તાર તૂટે 
છે. ચપટીમાં બરોબર આંગળીઓની સીધમાં પૂણી પકડવાથી 
સૂતરના તાર વિષે વિવેક રાખીને રેસાઓ યોગ્ય પ્રમાણુમાં 
પૂરી શકાય છે. કાંતણુકળાને બધો આધાર પૂગી ઉપરના 
ચપટી પરના કાખૂ ૫૨ રહેશ્નો છે. ચપટીમાં જેને પૂણીના 
દાબનું સ્તાન થયું તે, યોગ્ય સાધન મળે તો, ધાર્યા આંકનું 
ઉત્તમ સૂતર કાંતી શકે, 
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સમાનતા 


સૂતર ક'તાય છે તેમાં પ્રથમ ષ્યાન તેની ગોળાઈ, 
જાડાઈ, ને પાતળાઈ પર ન્ય છે. કાંતનારે આ ત્રણેને 
ભેદ જનણી લઈ એકસરખુ' સૂતર કાંતવું જોઈએ. સમાન 
સૂતર કાંતવા માટે ચપટીનોા પૂણી પરનો દાબ ધણી 
મદદ કરે છે. સૂતર સહેજ નાડું થતાં જ રૅ*ટ્યાતી ગતિ 
જરા મ'દ કરીને તરત સૂતરના તારને ખે'ચ આપતાં તે 
સમાન થાય છે. ઝીણુ। તાર થઈ જતાં ન્યાંથી ઝીણુ। થયે! 
હોય ત્યાંથી પૂણીમાં તેતે લઈ ને કરી કાંતવોા જેઈએ. આ 
વસ્તુ કોઈક તાર માટે જ બની શકે. સૃતર સળ'ગ ક'તાય 
ત્યારે એના તાર સમાન નીકળે એટલી આવડત આવી જતાં 
વાર નથી લાગતી. 


સૂતરની સમાનતાને। અથ એ છે કે, રૂના રેસાનું પ્રમાણુ 
સૂતરના તારમાં એકસરખુ' હયય. રેસા વધુ કૈ એછા 
પુરાય ત્યારે મૂતર અસમાન થાય છે. સરસ પીંજેલી 
પૂણીમાં રેસાએ પૂરા છૂટા થયેલા હોવાથી સ્તરની સમાનતા 
સારી સચવાય છે. ખરાબ પૂણીનું સૂતર અમમાન અને છે. 


મજબૂતી 
નેમ સૂતર સમાન હોવું બજ્ેેઈએ તેમ તેમાં 
મજબખૂતી પૂરી આવવી નેઈ એ. મજખૂતી વગરનું સૂતર 
એ કસૂતર કહેવાય, એવું સૂતર ન ક'તાય એ માટે પૂરી 
કાળજી રાખવી આવસશ્યક છે. પૂણીને ચપટીમાં પેચી 
પકડીને સૂતરના તારને પૂરતા વળ મળ્યા વિના સપાટામાં 
કાંતીને વીટાળવાથી સૂતરની મજખૂતી ઓછી યાય છે. 


૧૨૧૨ ખદદીવિધાપ્રવેરિડા 


મૂતર કાંતવાના આરભ કરતી વખતે પૂણીમાંથી 
નીકળતો મૂતરને। તાર પૂરે વળ લેતો લેતે જ બહાર આવે 
એ રીતે ચપરી દબાવીને કાંતવાથી મૂતર મજખૂત બતે છે. 
સૂતરના તારને પૂરો વળ ચઢતો નાય છે ક નહિ તેની 
નનણુ ત્રાક કરાવે છે. તાર ખે'ચવાની શરૂઆતથી તે 
તાર પૂરે। થાય ત્યાં સુધા ત્રાકની અણી કરેરાટી ખો।લાવી 
સૂતરને ત્રાકતી અણીના ઘસારાનો-આંટા ફરે તેનો-અવાજ 
આપે છે. આવે અવાજ કાંતતી વખતે ન થતો હોય તો 
સૃતર એછી મજબૂતીવાળું ક'તાય છે એમ જાણુવું. જાડુ 
સૂતર કાંતતાં આ અવાજ વધારે સ્પજ્ થાય છે, ઝીણા 
સૂતર વખતે એ જરા અસ્પણ અતે છે. ચપર#ને પૂરી 
મજખૂતીવાળુ' ચૂતર હલકી પણુ ચોક્કસ ક્રુન્‍્નરી પહોંચાડે 
છે, એ પરથી પણુ સૂતરની મજખૂતી નિશ્ચિત થાય છે. 

સૂતરતી મજખૂતીને કસ પણુ કહવાય છે, પૂરા કસ- 
વાળું મૂતર ૧૦૦ થકા મજખૂત ગણુાય છે. હાથની 
ચપરીના પ્રમાણુસર દાબથી સૂતરની પૂરી મજખૂતી મચવાય 
છે. તેમાં પણુ રે[ટિયાની સહાયતા આવસક્યક છે. ત્રાકની 
ગતિ બરોબર હેય, એટલે ત્રાકની ગરેડી પરથી માળ 
ખાલી ઘસાઈને લપસી જતી ન હોય, તો પૂરી મજખૂતી- 
વાળુ ગ્રતર ક'તાય કે. ત્રાક પરથી માળ લપસે છે યારે 
ચૂતરનેં એટલે વળ એછે મળે છે, પરિણામે સૂતર પૂરૂં 
કમદાર નથી થતું. 

ત્રાક ઉપરથી માળ મરી ન નય એવી રીતે મજખૂત 
બાંધવાથી પૂરા કેરા ફરે છે. તેથી સૂતર મજબૂત બને છૅ 
ન સાથે ત્રાક ૫૨ ગાજ? આકારે ભરાતું સૂતરનું કાકડ” કહ્દણુ 


શ્ઞા 
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બતે છે. કઠણુ કોકડું ભરતાં સૂતરના તાર પર થોડી 
સ્વાભાવિક ખે'ચ પહોંચે છે, જે ઓછી મજબખૂતીવાળા 
સૂતરથી સહન નથી થતી. એટલે કઠણુ કોકડ' ભરતાં કાચુ' 
સૂતર તૂટે છે તે પાકુ વીંઢાય છે. સૂતરતી મજબખૂતી સાધવાનું 
આ પણુ એક ધોરણુ છે. 


સૂતરતી મજખૂતીમાં વધારે કરનારી વસ્તુ કાંતતાં 
તૂટેલા તાર કરી ન સાંધવા એ પણુ છે. સૂતરને। તાર 
કાંતતાં તૂટે તેને ધરી ન સાંધવાથી મૃતરતી સળ ગસૂત્રતા 
સચવાય છે. ફાળકા પર સૂતર ઉતારતાં પણુ તાર તૂટે 
નહિ તેનું લક્ષ રાખવાથી | સૂતરનતી મજખૂતી સચવાઈ રહે છે. 
તૂટેલ્ને સૂતરનોા તાર તરત ફરી ન સાંધવો એમ ડહેવામાં 
સૂતરનેો બગાડ કરવો એમ નથી, પરતુ કાંતણુકળાનું 
રહસ્ય એ છે કે, સૂતર એકધારું તૂટયા વગર કાંતવું એ વાત 
સમજ લ્લેવી જેર્ઈ એ. સૂતરને બગાડ કરવો એ પણુ મોટે 
દુગુણુ છે. એટલે બગાડ એકછામાં ઓછે થાય તે તરક 
ખાસ લક્ષ આપવું ન્નઈએ. તાર ન સાંધવાતી બાખત 
લક્ષમાં રાખીને ગમે તેમ તાર ખઅગાડવા તે પણુ બરાબર 
નથી. 


સ્થિતિસ્થપ્પડતપ 

સૂતર કાંતતી વખતે પૂણીને થેોગ્ય દાબમાં 
રાખવાથી તેની સમાનતા ન મજખૂતી સચવાય છે 
તેની સાથે સૂતરનતી સ્થિતિસ્થાપકતા પણુ સચવાય છે, 
સ્થિતિસ્થાપકતા એટલે જરા ખે'ચાય કરે તોય તૂટે નહિ 
તે, સૂતરનેો આ ગુણુ બહું મહત્ત્વનો છે. રૂના રેસાનાં 


દ્ર 
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મુદરતી વળ, ભીનાશ, તથા ભીના તેલ જેવા પદાથ-ને 
લઈનેૅ તેમાં સ્થિતિસ્થાપકતા આવે છે. કાચે પેોચે હાથે 
ક'તાયેલા સૂતરમાં તે કમી હેય છે ને દાબવાળા હાથની 
પૂણીમાંથી ક'તાયેલા સૂતરમાં પૂરતા પ્રમાણુમાં હાય છે, 
વધારે પડતું પાજું સૂતર કાંતવાથી હદ ઉપરાંતનો વળ ચહી 
જતાં સૂતર વધારે બરડ થઈ નનય છે. 


સ્રતરના તાર ડક'તાતો નય તેમ તેમ વળ 
ચઢીને તે તૈયાર થતો નાય એવી રીતે ડકાંતેલ 
સૂતરમ! સ્થિતિસ્થાપકતાનું આવસ્યક પ્રમાણુ સચવાય છે 
પરતુ સૂતરને! તાર કાંત્યા પછી તારને હાથની ચપટીમાં 
પકડી રાખીને રેંટિયો ફ્રેરવીને વધુ વળ ચઢાવવો એ રીત 
ખરેબર નથી. સતરને તાર પૂરે! પૂણીમાંથી નીકળી રહ્ય 
પછી તેને વધારે ખાલી વળ આપવાપણં ન રહેવું ન્નેઈ એ. 
પછીથી અપાતા વળ સૃતરને કાચું હોય તોપણુ સાચે 
વળ નથી આપતો, કારણુ કૈ વળ રૂના રેસાએમાં ન વણાતાં 
તૈયાર થઈ ચૂકેલા સૂતરના આખા તારને આમળે છે. અને 
યોગ્ય સૂતરને પાછળથી વધુ વળ આપવાથી તે વધુ પાકુ' બની 
“તય છે ને સ્થિતિસ્થાપકતા ગુમાવે છે, જે ખે'ચ સહન ન 
થવાથી તૂટી નય છે. કાંતણુક્રિયા દરમિયાન સૂતરમાં જેટલી 
[સ્થતિસ્થાપકતા સાચવી હેય છે તેટલી ઝીક સૂતર વણાટની 
ક્રિયા વખતે ઝીલી શકે જે. 


સકૂપ્ઈ 


કરાઈ પણુ વસ્તુતી ઉત્તમતાના આધાર સાધ 
0૫૨ છે. તે પ્રમાણે સૂતર પણુ સક્‌ાઈદાર હેય છે તે! જ 
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ઉત્તમ ગણાય છે. સશાઈદાર સૂતરમાં ત્રણુ વસ્તુઓના 
સમાવેશ કરી શકાય: સરખી ગોળાઈ, ૪ીટી કસ્તરનેા 
અભાવ, ને ગૂ'ચળાં ન પડૅ ત. સૂતરમાં સરખી ગે!ળાઈ 
હોય એટલ્લે તાર ઉપર ખુલ્લાં રૂંછાં ચોટેલાં ન રહે એ રીતે 
કાંતવું જઈએ. પોચી ચપટીમાં પૂણી પકડી કાંતવાથી 
સૂતર જેમ અસમાન ને કસ વિનાનું થાય છે તમ તેને રૂંછાં 
પણુ વધારે વળગેલાં રહે છે. રંછાં એ પૂરો વળ નહિ લર્છ 
રાકેલા અને વણાતા તારમાંથી છૂટા રડી ગયેલા રેસાઓ 
હોય છે, ખરાબ પૂણીમાં સારા રેસા ન હોવાથી પણુ રૂંછાં 
દેખાય છે. સુતરના તારને »૪રી લાગેલી હૉય અન તૈમાં 
વળ ચઢીને આંટી પડે તે પણુ સ્તરને નુકમાન ડરે છે. 


કાંતયુકળાના મૂળ સિદ્ધાંત સૂતરને વળદાર, સમાન, 
મજખૃત ને સધાઈદાર બનાવવું એ છે. 


લાદ તૂત? જ્રંતવામાં નીચની વાવતો ધ્યાનમાં ₹રલવી :--- 
૧, મન પરેવીન કાંતવું. 
સવારનું શીતળ વાતાવરણુ, ભે”વાળી હવા. 
. સારા પીંજેલા રૂતી પૂણી. 
* સોળ આની સીધી ત્રાક. 
, ત્રાકની ગરેડી પરથી સરે નહી' એવી માળ. 
* ત્રાક પર ધકો નહી' પહોંચાડે તેવા માળની 
નાની ગાંઠ. 
૭. રે'ટિયાનો કોઈ ભાગ ડગતો ન હેય. 
૮. ચેતી ધરી ને ત્રાક પર તેલ પૂયું” હોય. 


રજુખ 


ખપ્દીવિધાપપ્રવેશિડપ 


, કાંતતાં સૂતર દેખાય એ માટે જમીન પર ધેરા* રગનું 


કાપડ, 


, રૅટિયાથી સહેજ ઊચી સપાટીની ખેઠંક. 


સારં તૂતર જાંતવાનાં આવલી સુર્જેછીઓ નીચે ત્રનાળે છે :-- 


* ખરાબ પી'જેલા રૂની પૃણી. 
* ઠરડાયેલી વાંઝી ત્રાક. 


માળની મોટી ગાંઠને ત્રાક ૫ર ધક્કો. 


* માળ લીસી થતાં સરે. 

. ત્રાકતી ગરેડી તેલવાળા હોય. 

* ચમરખાં ને ધરીમાં તેલને અભાવ. 

. ત્રાક પર વધુ પડતું સૂતર થઈ ન્નય. 

* ત્રાક સાથે ચમરખાં નજક તૂટેલા તાંતણ્‌ા। ભરાય. 
. ત્રાકની ગરેડીને ફરવામાં રે।કાણુ થતું હેય. 

. ત્રાક કાંતતાં ઊ'ચી ખે'ચાઈ આવતી હેય. 

* રેૅ'ટિયાને। કોઈ ભાગ ડગતે હેય. 


કાંતવાને સ્થાને તાપ કે વધુ પવન હોય. 


* કૅ'તાઈ રહેક્ષો તાર કપડાને વળગે. 
. ક'તાઈ રહેલા તાર હેઠળ સફેદ કપડુ હેય. 
- પૂણણીને ચપટીમાં ઢીલી ને બહાર પડતી પકડી હેય. 


કાંતતી વખતે બહું ખોલવું પડે. 


*ઘેરો ર'ગ એટલા માટે પસ'દ ડરવામાં આવે છે કે તેના 
ઉપરથી સૂતરનાો તાર સપણ દેખાઈ આવે અને એથી આંખને 
તારની સમાનતા નેવા માટે ખે'ચાણુ ન પડે. ઘણુંખર્ડું કાળે 
રગ જ વપરાય છે. તેનું માપ ૩૦”%૯”' આશરે હેોડું જેઈ એ. 


સૂતર ન ૧૧૭ 
જાંતવાની ગતિ વધારવા માટે નીચેની વાનતો ધ્યાનમાં 


રાલવી 

૧. ખીન કાંતનાર સાથે ખેસવું. 

૨. ઉત્તમ પૃણી રાખવી. 

3. પૂણી સહેજ મે।ટી હારબ'ધ ગે।ઠવેલી રાખવી. 

૪. ધડિયાળ પર નજર રાખતા જવું. 

૫. કાંતતી વખતે મોન રાખવું. 

૬, ઓછામાં એછા તાર તૂટે એ જેવું. 

૭. રૅ'ટિયો ને ત્રાક સ'પૂણું ગતિથી કરવાં નનેઈ એ. 

૮. માળ લપસતી ન હેય. 

૯. કાંતેલે। તાર પૂરે ઝડપથી વી'ટાય. 

૧૦, ત્રાક પરનું કકડું' ધાટીલું કરવા પર બહ સમય ન ખોવે।. 
૧૧. ત્રાક પર્‌ વી'ટે્ તાર કદી પાછે ન ઉકેલવે।. 
૧૨, દરરે।જની ટેવ પ્રમાણે તારની લ'બાઈ રાખવી. 

૧૩. કાંતવામાં તાલબદ્દનતા આણ્‌વી. એક તાર કાંતતાં 

ઘણુંખરું રૅ'ટિયાના અમુક જ ફ્રેરા ફરવા નનેઈ એ. 

૧૪. ત્રાક ૬ ઇંચની એકથી વધુ રાખવી. 


૧૫. 
૧૬. 
૧૭. 
૧૮. 


16૯. 
ર્રે૦. 


એક ત્રાક ઉપર ૨૦ મિનિટથી વધુ સમય ન કાંતવું. 
સૂતરના તારને કાંતતી વખતે ડાબા ખભા તરફ ખે'ચવે।. 
કાંતીને ઝટ ત્રાક પર વી'વામાં ષ્યાન રાખવું, 
ભેજવાળા કે શીતળ વાતાવરણુમાં કાંતવું. ચોમાસામાં 
વધારે ભેજવાળા પૂણી હેય તો ભેજ ૬ર કરીને કાંતવું. 
ઉતાવળા ન થતાં ધીરજથી કાંતવું. 

કાંતેશે તાર વી'ટી દેતાં ૧ ફૂટ લગભગ તાર બા»ી 
રાખવે।. 


૧૧૮ ખદદીવિદ્યાપ્રવેટિકા 
સૂતર ઉતપરથુ' 


સૂતર કાંતી લીધા પછી તેને ફાળકા પર ઉતારવામાં 
આવે છે. ફાળકે ચાર ફૂટના વેરાવાવાળા હેય છે. તેનું 
કારણુ સૂતરની વ્યવસ્થિત લબાઈ માપીને આંક કાટીને બીજી 
પરીક્ષા કરી શકાય એ છે. ફાળકાની જે પટી ઉપર સૃતર 
ઊતરે છે તે પોલિશ કરેલી હોવી જરૂરી છે. 

પહેલાં વાંસના ચારે કકડાને એક લાકડીમાં ખેસાડીને 
દોરી બાંધીને ફાળકે। તેયાર થતો. હજી પણુ વણકરો કેકડાં 
ભરવા માટે આવો કાળકા રાખે છે, આવા કાળકાનેો એક 
લાભ એ છે કે સૂતરતી મ્થિતિસ્થાપકઠતા આમાં વધુ 
ગચવાય છેં. 

કેટલાક પ્રાન્તોમાં સૂતરને ત્રાક પરથી કેકડાના રૂપમાં 
જ ઉતારી ક્ષેવામાં આવે છે. પછી તેને કરી કાળકા ઉપર 
ઉતારી લ્લેવામાં આવે છે. અટેેરણુ પણુ કાળકાને બદક્ષે 
વાપરવાને! ચશ્વિાન૮ કે. અટેરણુમાં એક સીધી ૨૧ ઇચ 
લાંબી પાતળી લાકડીમાં ઉપર નીચે બે વાંસના એક ને દ્રોઢ 
ઇંચ લાંબા કકડા ખેસાડી તેની પર ચોકડી પડે તવી રીતે 
ગ્રતર ઉતારવામાં આવે છે. કેટલ્લેક ઠેકાણું પકડવાની વચ્ચેની 
એક લાકડીને બદલ્ષે જનેડાજનેડ બે લાકડીએ પણુ રાખે છે. 
નાનું અટેરણુ એક ફૂટ લ'બાઈનું આવે છે તેની પર તકલીનું 
સૂતર ઉતારવામાં આવે છે, અટેરણુ ઉપર ચોકડી પડતું 
એટલે “નેગ' પડે તેવી રીતે મૃતર ઊતરે છે તેથી તેનો 
તાર ગૃમ થવાને સ'ભવ નથી રહેતો. 

રૅટિયા પરનું સૂતર ઉતારવા માટે જે લાકડાના કાળકા 
વપરાય છે તેમાં પહેલાંના કાળકામાં જ્યાં દોરી વપરાતી વાં 


સૂતર ૧૧૬ 


હવે લાકડાની પટીએ। જડેલી હેય છે. તેને લીધે આંટી ટીલી 
પડતી નથી, તેથી તે પર વીંટાતા સૂતરના તારનું માપ 
બરાબર જળવાઈ રહે છે. હાલના ચાલુ કાળકાનોા વેરાવે 
સફે વાર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે; કારણુ ક આ માપના 
૬૪૦ તાર-૮૪૦ વાર થાય છે અને ૮૪૦ વારતી આં*ી* 
કરવાથી તેનો આંક જલદી જગી શકાય છે. 


ફૂળકા પર સૂતર ઉતારવાની ગતિ એક મિનિટમાં 
૧૦૦ તાર (એકલે કાળકાના ૧૦૦ ફેરા)તી હોવી ન્નેઈ એ. 
સૂતરનતું કોકડું' ત્રાક ઉપર ગાજર આકારે બરોબર ભરાયું 
હે।ય છે થારે ત્રાક ઉપરથી કાળકા પર સૂતર ઉતારતાં 
વખત નથી લાગતે।. “કાકડ વ્યવસ્થિત ન હોય તો મૃતર 
ઉતારતાં ભરાય છે તે તૂટવાથી વખત વધુ લાગે છે, 


સૂતર ઉતારતી તખતે કફાળફકાના એક ભાગ પર સૂતર 
કે કાગળનું એ'ધાણુ ૨ખાય છે, જેથી તંતી મામે ન%ર૨ રાપ્મી 
ઉતારતી વખતે તાર ગણી શકાય. આ ખૂબ ધષ્યાન- 
પૂવક થાય તો જ તારતી સખ્યા બરેબર ગણાય છે. 
ગણુતાં ૮૦ તાર થાય ત્યારે તેને એક નાના દોરાથી 
આંટી પાડી શ્ષેવામાં આવે છે. આંટી પાડવાના દ્રેરાો બહ 
જાડો ન હોવે ન્નેઈએ તમ તૂટી જય એવો કાચો ન 
હાય. ૮૦ તારને પહેલી આંટી પાડી દેવામાં આવે ત્યારે 
ચેોગડેચારના મીંડામાં સૂતર આવી રહે. ત્યાર પછી ખીન્ન 
૮૦ની આંટી એ ચીતે જ પાડવી, એમ ૮૦ની આડ લટ 
થયે આંટી પાડવાની દોરીના બને છેડાને સાથે વળ આપી 
મૃકવે।. 


૧૨૦ ખપ્દીવિશ્પ્પ્રવેટિડા 


આંટી પાડતાં એક ખાસ પ્યાન રાખવાનું કે, સૂતરને 
બાંધવાનું નથી, માત્ર આંટીની વચમાં રાખવાનું છે, એટલે 
દોરાની ગાંકં કદી ન વાળવી. તેમ કરવાથી સૂતર એટલા 
ભાગમાં સખત બ'ધાવા ઉપરાંત વણુકરને અતે તે તારને 
કસ કાઢનારને તાર છૂટા કરતી વખતે મહેનત પડે છે. 


૮૦ તારતી આઠ લટ પૂરી થયે સૂતરતી અ'દરને 
છેડે જે ૬ાળકાની વચલી લાકડી સાથે બાંધેલો હેય તેને 
ઉપરના તારના છેડા સાથે મેળવી દેવે, ને બને તારને 
આખા સૂતરના સમૂહની એક આંટી કરવાની હેય એ રીતે 
વીંટી મકવા. 


૮૦ તારતી આઠ લટ મળીને ૬૪૦ તાર થાય તેને 
એક આંટી કહે છે, આંટી તૈયાર થયે કાળકા ઉપર જ 
સૂતર રાખવું. 
ફે કારજુ 

ફૂ।ળકા પર ઉતારેલા સૂતરને પાણીથી પલાળવાની 
ક્રિયાને ફૂ'કારવું કહે છે. રગરેજ કપડાને આછો ૨ગ 
ચઢાવવા મોઢામાં પાણી ભરીને ફૂ'ક સાથે ઉડાડે છે. એમ 
છૂ।ળકા પરના સૂતરને મોંમાં પારી ભરી ફૂ'કારી શકાય અને 
ફૃ"કારવામાં આવતું પણુ હતું. પરતુ એ રીત સારી નથી ને 
સ્તર બરોબર પલળતું નથી. તેથી ફાળકાને પાણીમાં બરોબર 
ઝખોળી દેવામાં આવે છે. પાણીમાં રાખીને સૂતર પ૨ ધીમે 
ધીમે હાથ ફેરવી, કેરું ન રહી ન્નય એવી રીતે, બધું 
ભી'જવવામાં આવે છે. રૂના રેસામાં સ્વાભાવિક રહેલા તેલી 
પદાથને લઈને મસ્રૂતર પલાળવાથી પલળતું નથી, તેથી હાથ 


સૂતર ૧૨૧ 


ફેરવવાની જરૂર પડે છે. બધું સૂતર બરોબર પલળી ન્નય 
પછી ફશાળકાતે બહાર કાઢી, તડકા કે પવન વગરના સ્થાનમાં 
રાખવામાં આવે છે. કારણુ કે પવનથી ભીનાશ જલદી 
સુકાઈ નય છે, એટલે રેસાઓએને ભેજ લાગીને તેનો વળ 
બરાબર ખેસવે। જેઈએ તે ખેસતો નથી, તેમ જ સૂયનાં 
સીધાં કિરણુ। સૂતર પર પડવાથી રેસાએ ઊપસી આવે છે 
અને તેમાંનો તેલી પદાર્થ પણુ એછે થાય છે, અને એથી 
સૂતરની તાકાત વધવાને બદલ્લે ઘટે છે. 

ફ્‌।ળકા પર ભીનું કપડું વીંટાળીને અથવા પાણી 
રેડીને પણુ સૂતર ફૂ'કારી શકાય. તેમ કરવામાં સૂતર ઉપર 
કોઈ ભાગ કોરે રહી ન જવો જેઈએ. તેમ જ વધારાનું 
પાણી ખ'ખેરી નાખવું જનેઈ એ. નહિ તો પાણીવાળા ભાગ 
પર પીળા ડાધ પડે છે. સૂતરની સફાઈ ખાતર જ ડાધ ન 
પડે એ જરૂરી છે. 

ફૂ'કારેલું સૂતર દાળકા પર સુકાઈ ન્નય તે પછી જ તેને 
ઉતારવું જેઈએ. ભીનું અથવા ભેજવાળુ' સૂતર ઉતારી 
લેવાથી ષ્રીકુ' પડી “નય છે તેમ જ સડે છે. 

સૂતર ફૂ'કારવાતી જરૂર સમજ લેવાથી ફૂ'કારવાનું જુલાઈ 
જવાનો ભય શહિ રહૈ. જેવી રીતે વણેલા દોરડાને વળ 
ચડાવતાં કે પછીથી પાણીમાં ભીજવવાથી તેનો વળ કાયમ 
માટે ખેસી જય છે, તેમ સૂતરના રૅસાને વળ ફૂ'કારવાથી 
ખરેબર ખેસી ન્નય છે. 

રૂના રેસામાં સ્વાભાવિક ભીનાશ ખે ટકા હેય છે, તેથી 
તેને વળ આપતાં સરસ સૂતર બતે છે. પણુ તે વળતને પૂરે 
કાયમને! બેસાડવા માટે ફૂ'કારવાની ક્રિયા જરૂરી છે. 


૧૨૨ ખારદીવિદ્યવપ્પ્રવેટિકા 


ફૂ'કારવાની ક્રિયાથી સૂતર મજખૂત બને છે. તે 
" ઉપરાંત સૂતર ઉપરની ર્છી -- છૂટા રેસાએ સૂતર સાથે 
ખરેબર ખેસી નય છે ને સૂતરને ગોળ સકાઇદાર બનાવે છે. 
ચોમાસામાં સૂતર ફૂ'કાર્વાની જરૂર નથી રહેતી, કારણુ કે 
હવામાં ભેજ હોય છે તે સૂતરને મળી રહે છે. 
આટી વપ્ળવી 

ફ'ક[ારેલું સૃતર કાળકા ઉપર સુકાઈ ન્નય પછી ચારે 
તરફથી પધ્રામે ધીમે ખસેડીને ઉતારી લેવું. અથવા ફાળકે 
બ'ધ કરીને ઉતારવું. ઉતારેલા સૂતરત એક છેડેથી પકડવું 
અને બીન્ન છેડાનો ગાળા પગના અ'ગૂઠ્ઠામાં ભેરવવે.. પછી 
ઝૂતર જે બજી વળ ખાય તે ખાનું વળ આપવે।. અ'ગ્‌દા 
સુધી બરાબર વળ પહોંચી તનય એટલે હાથમાંના છેડાને 
જમણે હાથે પકડી રાખી ડાખે હાથે આંટીને વચ્ચેથી પકડી 
બેવડી કરવી. ખેવડી કરતી વખતે જમણા હાથના છેડાને 
વળ આપતા જવે કે જેથી ખેવડી થતી આંટી એકવડી 
આંરીમાંથી જે વળ ઉતારી નાખે છે તે વળ એકવડી 
આંરીને પાછે! મળી રહે. એ રીતે અંગૂઠા સુધી આંરીને 
વળ મળ્યા પછી છૂટો છેડે! અ'ગૂદાવાળા ગાળાનં કાઢીને તેમાં 
ભેરવી દેવો, આ બધામાં એ પષ્યાન રાખવું ૦૮રરી છે કે, 
આંટી અતિશય કદણુ ન થઈ ન્નય તેમ જ અતિશય #ીલી 
પણુ ન બનવી ન્નેઈ એ. 

સૂતરતી લટને હવામાં ખુલ્લી કે રખડતી રાખવાથી તે 
ખરાબ થઈ તેતો કસ ધટે છે. તેને સાચવીને મૃકી રાખવી. 
મૃતરને બહ જૂનુ' ન થવા દેવુ', કાર'ગુ કે તાજુ કાંતેલું સતર 
ગુણુમાં ચઢ્િયાતું હોઈ વણુકર સારી રીતે વણી શકે. 


સૂતર ૧૨૩ 
ર*ટિયાના સ'ભવિત રાષે। 
૧, તેલ સબધીઃ 
તેલ ન હોવું. 
ચીકણું કૈ કનડું' તેલ હોવું. 
2. ચમરખાં સબધી? 
દોરી સિવાયનાં ચમરખાં હાવાં. 
દ્રેકી દોરી -- ખસેડી ન શકાય તેવી. 
ગાંઠ મારેલી દોરી. 
અતિ જડી દોરી. 
ઘસાઈ ગયેલી દોરી. 
અતિ ઝીણી દોરી. 
2, ત્રાક સબધીઃ 
દરડાયેલી ત્રાક હોવી. 
ખરબચડી અગણીવાળી હોવી. 
અતિ મોટી ત્રાક હોવી. 
ગરેડી ખસી ગયેલી ત્રાક હોવી. 
ગરેડીમાં સૂતર વી'ટાયેલું હેવું. 
લીસી ગરેડી હવી. 
વાઈસિર અગર ચમરખી ન હેવી, 
અગર ખઅહાર હોવી. 
ચકરડી ઠરડાયેલી હોવી. 
ચકરડી અતિ નજીક કે દૂર હોવી. 
ફૂર્વાતી જગાએ ડૂચા વી'ટાળવ।. 


૧૨૪ ખદદીવિદ્યપપ્રવેશિકા 


૪. માળ સબધીઃ 


માળમાં સજ્જડ. ગાંઠ હેવી. 
અવળી દિશાએ સરક ભરાવવી. 
માળ નડી હેવી, 

માળ અતિ ઝીણી હોવી. 

માળ અતિ પ્રીસી હોવી. 

માળ મીણુ વગરની હોવી. 
માળ અતિ ઢીલી હોવી, 

માળ અતિ તંગ હેોવી. 
નાકાની ગાંઠ ખોટી તથા મોરી હોવી. 
છેડાની ગાંઠ મોટી હોવી. 


, સાલ સખપધી ઃ 


ધરી, હાથે! અને સાલ ઢીલાં હોવાં. 


. મોથ્યા સ'બ'ધી : 


મોટા મોલથ્યિામાં નાની ત્રાક હેવી. 
નાના મોઢિયામાં મેરી ત્રાક હોવી. 


. જેતર ઢીલું હોવું, 
. માંચી રૅરટિયા સામે ન હોવી. 
ર સફાઈ : 


રૅટિયે। મેશ્વો હોવે, 


૧૦. 
કેટલીક મુશ્કેલીનો ઉકેલ 


ત્રાકની બ્રજારી 

રેટ્યિ। ફ્રેર્વતાં ઘણી વાર ત્રાક ધૃૂજતી જણાય તે! ત્રાક 
વાંકી થયેલી જણુવી. ત્રાક સીધી હોય અને છતાં કરજે 
તો ત્રાકની ગરેડીને છેદ -- જેમાં ત્રાક નાખેલી હેય છે તે-- 
સીધો ન હેય. ત્રાક ફરેવાતી જગા વધારે પહોળી થઈ 
જવાથી પણુ કેઈ વાર ત્રાક પૂજે. 

ત્રાક વાંકી થઈ હેય તે! તેને સીધી કરવી અથવા કરાવી 
લેવી જોઈ એ. અથવા તો નવી સીધી ત્રાક ક્ષેવી, પણુ, 
વાં દરડાયેલી કે પ્રુજનરી ખાતી ત્રાક પર્‌ કદી કાંતવું 
નહિ. કૈમ કે એ આળસતી નિશાતી છે. ગરેડીને। છેદ 
વાંકો હેય તેોપણુ નવી ત્રાક લેવી જેધ એ. ત્રાક ફરવાની 
જગા વધારે પહેળી હેય તો બેસણીતી દોરી જરા જડી 
નાખીને બ'ધખેસતી કરી લેવી, જરૂરે લાગે તો! મેાિયુ' 
સુધરાવી અગર બદલાવી લેવું, 


૧૨૬ ખાદીવિધાપ્રવેટિડા 


ત્રાકને ખૂબ સાચવવાથી તેના પર સારું સૂતર કાંતી 
શકાય છે. 


સપ્ળની ગાઢ 

માળની ગાંઠ બાંધવામાં પણુ આવડતની જર્‌ર છે. 
એ ગાંઠ છેક નાની છતાં છૂટે નાંહ તેવી મજખૂત હાવી 
જોઈએ. મોરી ગાંઠથી ત્રાકને વારવાર ધક્કો પહોંચે છે ને 
તેથી સૂતર અસમાન બને છે. માળની ગાંઠ દોરીને છેક 
છેડે તદન નાની ખાંધવી ન્નેઈએ. અતિશય કઠષ્ુુ માળ 
બાંધી હોય તોપણુ ત્રાકને ધક્કો પહોંચે છે અને રેંટિયો 
ભારે કૂરે છે. 

ય્રવડા-ચક્રમાં માળની ગાંડ બાંધવાની રીત પણુ 
ન્નણી લેવી જેઈ એ. એ માળના ગાંઠને “ કોડીગાંડ ' કહેવાય 
છે. એવી રીતે બાંધેલી માંડ મજખૂત હાય છે ને સહેન્ટે 
છૂટી પડતી નથી તેમ તેનો ધક્કો પણુ ત્રાકતે નથી પહોંચતો. 

માળ લપસતી હૉય લારે તને રાખ ક ધૂળમાં રગદોળી 
ક્ષેવાથી--તેલવાળી હશે તે પછી --સરશે નહિ. બહ લપસતી 
હેય તેવી માળ કાઢીને નવી લ્રેવી ન્નેઈ એ. 


રૂ*ટિચેપ ભ્રપરે ફરે 


રૅ"ટિચો ભારે વજનદાર લાગતો હોય ને ફેરવવામાં 
હાથને નનેર પડતું હેય તો ધરી અને ચમરષખાંમાં તેલ પૂરવું. 
તેમ છતાં ભારે ફરે તો ધરી કે ત્રાક ન છક સૂતરના તૂટેલા 
ધાગા વી'ટાયેલા હેય તા! તપાસીને દૂર કરવા, હજુ પણુ 
રૅસ્યિ ભારે ફરતો હેય તા ત્રાક કાઢી નાખીને ચમરખાં 
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સરખાં કરવાં. ચક્કર કાઢીને ધરી લૂછી નાખી ફરી તેલ 
પૂરવું. પછી ચક્કર ખેસાડી ત્રાક ચડાવીને કાંતવાથી ભારે 
નહા' ફરે. 


ર્‌ટિયાનો હાથે ટાલ્ઞો હોય તા કાંતવામાં બહું અગવડ 
પડે છે, થાંભલી ડગતી હાય ત્યારે પખ્‌ સૂતર પર કાખૂ 
નથી રહી શકતો, એકલે ર ઢિયાનેો કેઈ પણ્‌ ભાગ હાલતો 
ડગતેો ન રાખવો. 


વાર"વપર તૂટે 


કાંતનારને વારવાર સ્તર તૂટે એ નથી પાસાતું. નવે 
કાંતનાર તેથી ક'ટાળે છે ન રીઢો થયેલો! કાંતવાની ઝડપ 
ગુમાવે છે. કાંતતાં સ્તર તૂટવાનું મોડું કારણુ ખરાબ પૂગી છે. 
ગે સારી હોવી જેઈએ. પછી પણુ સૃતર તૂટે તો ત્રાક 
ઠરડાયેલી હેવી નેઈ એ. તે બદલી ક્ષેવી જનેઈએ. વધારે 
પડતો લાંબો! સ્તરને તાર ખે ચવાથી પણુ સમતોલપણું ચુમાવતાં 
તાર તૂટે. કાચો] તાર પૂરા વળના અભાવે વીંટતાં તૂટે. 
હાથની ચપ#ીમાં પકડેલી પૃણીમાં રેસા બહાર પડતા છૂટા 
રહે ને તેમાંથી તાર ખે'ચાય તો ખેકાખૂતે લઇ ને તાર તૂટે. 
સ્તરનો તાર| અસમાન હેય ને વળ વધુ પડતા અપાય તો 
પાતળા ભાગમાંથી, ગળુ પડેલું હોય તો ત્યાંથી, સૂતર તૂટે. 
કાંતતી વખતે સૂતર તરક નજર્‌ ન રહે તો તૂટે. વાતાવરણુ 
ગરમ ક બહ પવનવાળુ' હોય તો તાર તૂટે. 


સૂતરને। તાર કાંતતાં તૂટવાનાં આ કારણુાને ઉકેલ 
આપવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે, 


૧૨૮ ખપ્દીવિધપ્ગ્રવેક્િડા 


સૂતર અસસાન થપ્ચ 

કાંતતાં સૂતર અસમાન થવાનાં કારણુમાં સુ'"ખ્ય ખરાબ 
પૂણી છે. સારી પૂણી હેય તે ચપટીમાં પકડેલી પૂણીમાંથી 
રૂના રેસાઓને કેઈ પણુ કારણુથી વધુ વળ ચઢે ને પછી 
સૂતર ખે'ચાય તો સૂતરનો એટલે! ભાગ અસમાન થાય છે. 
પૂણીનો અમ્રભાગ, જ્યાંથી સૂતર ધડાતું નીકળે છે, તેની ૫૨ 
ચપટીને। સવિવેક દાબ ન રહેતાં રૂના રેસા છૂટા રહી ન્નય, 
તો તે ગમે ત્યારે સૂતરમાં ન્નેડાઈ જવાથી સૂતરને અસમાન 
કરી મૂકે છે. વળ આપવાનું કે પૂણીમાંથી તાર ખે'ચવાનું 
ત્રમાણુ તથા પૂણીને ચપટીમાં બરોબર કાખૂમાં રાખવાથી 
ઉપરની ખામી દૂર થાય છે. 

સૂતર અસમાન કરનારી એક વસ્તુ ત્રાક વારવાર 
સૂતરતી ખે'ચથી ઊ'ચી થઈ આવે એ છે. કાંતતી વખતે માળ 
લીલી કે અતિ પાતળી હોવાને કારણે ત્રાક ઊ'ચકાઈ આવે છે. 
તેથી સૂતરમાં એટલે! વખત વળને ફેર પડતાં અસમાન બને 
છે. બારીક સૂતર કાંતવા માટે પાતળી માળ મારી, કેમ કે 
તેથી ત્રાકના ફેરા વધુ કરીને સૂતરને। તાર બારીક હોવાથી 
ત્રાકને ઊ'ચી ખેંચતો! નથી. પરતુ નડ સૂતર કાંતવામાં 
પાતળી માળ હોય તે સૂતરતી ખે'ચ ત્રાક પ૨ પહોંચતાં તૅ 
ઊ'ચકાઈ આવે છે. ન્નડા સૂતર માટે નડી માળ ને તગ 
ખાંધેલી હોય તે ત્રાક ઊંચકાઈ નહિ આવે ને સૂતરને 
અસમાન નહિ કરે. 


માળ લીસી થવાથી ત્રાક પરથી સરે છે ત્યારે પણુ 
સૂતર અસમાન થવાને! ભય રહે છે. ત્રાકને ગતિ આપવા 


જી... 


માટે રૅટિયો ઘુમાવાય છે, પરંતુ તેટલા ડ્રેરા ત્રાક નથી 
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મૂસ્તી તેથી સૂતરનેો તાર પૂણીમાંથી ખે ચવાની ગષ્યુતરીમાં ફ્રેર 
પડી જાય છે ને સૂતર જડુ' પાતળુ થાય છે. માળ નેટલે 
વખત લપસે તેટલા વખતના સૂતરમાં ખામી આવે છે. 

ત્રાક ઉપર માળતી ગાંઠના થડકા પહોંચે કે ત્રાક 
ઠંરડાયેલી હેય તોપણુ સૂતર અસમાન થાય છે. રૈ"ટિયાના 
આવશ્યક ભાગમાં તેલ પૂયુ' હેય ને બધા ભાગ ઉપર 
જણાવેલી ખાર્મીરહિત હોય ત્યારે એકધારું સમાન સુતર 
ક'તાય. 


ગતિચક્ 


બારડોલી રે4ટિયાની ઢબના કેટલાક પ્રાન્તોના રે'ટિયાના 
ચક્રના પરિઘ નાને। હોવાથી ત્રાકને પૂરતા ફેરા મળી શકતા 
નથી. આવાં નાનાં ચક્રેની ગતિ વધારવા માટે હાલ ગતિ- 
ચક્રની થોજના થઈ છે. ગતિચક્ર ૧12૮૩ ઇંચનું ક તેથી 
જરૂર પડે તો મોટું રખાય છે. ૧12૮૩ #»ચના ગતિચક્રથી 
ર્‌ટિયાનો પારિધ હોય તેથી બમણા થાય છે, એટલે કે ૧૬ 
ઇંચના પરિધને। રે'ટિયો ૩ર ઇંચના જેટલું કામ આપે છે. 
તેથી ત્રાકના ફ્રેરા પૂરતા થાય છે. 

ય'ત્રશાસ્રના નિયમ પ્રમાણુ, ગતિ લેનાર અતે ગતિ 
આપનાર ચક્રે વચ્ચેનું અ'તર બ'નેની ત્રિજ્યાની બાદબાષીથી 
એછામાં એણછું ત્રણુ ગણું હોવું નનેઈ એ. એટલે કે મૂળચકની 
ત્રિન્યા ૮ ઇચ હોય અને ગતિચકની ત્રિન્યા ૦।।। ઇંચ હેય તે 
તેમને તફાવત ૭ા ઇંચ થયે. એટલે, મૂળચક્રના મષ્યબિદુથી 
ગતિચકરના મધ્યબિંદુ વચ્ચેનું અ'તર -ત્રણુ ગણું એટલે કે 
૭ામ૯૩-૨૧।૫ ઇચ એઇછામાં ઓછું જેઈએ. ગતિચક્રથી. 


શય 


૧૩૬૨ ા ખધદીબિ€લાદપ્રવેશ્ષિકા 


ત્રાક તરપનું અ'તર ઉપરના નિયમ કરતાં વધારે રાખવાની 
સવડ હેય તે તે વધારે રાખવું સારું છે, કારણુ કે એથી 
નાની માળની પકડ ત્રાક પર્‌ બરાબર રહે છે. 

સામાન્ય અનુભવે એમ ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે, 
પાંત્રીસ - ચાલીસ આંક સુધીનું સૂતર કાંતવા માટે 
ર્‌ટિયાના એક ફેરામાં દોઢસોથી વધારે ત્રાકના ફેરા ન ફરવા 
જોઈ એ. તેથી વધારે ફેરા ફરે તે સૂતર કતાય પરતુ 
અસમાન થાય છે. ત્રાકના ફેરા હદ ઉપરાંત વધી જવાથી 
રૂના રેસા ઉપર વળની અનાવશ્યક ખે'ચ પડતાં આ 
પરિણામ આવે છે. ત્રાકના ફેરાનું પ્રમાણુ સચવાય તેની 
ઉપર સૂતરના વળને। તથા સમાનતાનો! આધાર રહે છે. 

મિલના સૂતરમાં દર પ્રચે કેટલે વળ અપાય છે તેનું 
માપ કાઢવાતે। હિસાબ છે અને એક ખાસ ય-ત્રમાં સૂતર 
ગોઠવીને તેના વળના આંટા ઉતારતા જવાથી તેની ચોક્કસ 
સ“ખ્યા ગણી શકાય છે. મિલના સૂતરને હિસાબ હાથ- 
ક"'તામણુના સૂતરમાં બહુ કામ નથી આવતો, પરંતુ તેના 
પરથી પ્રમાણુના ખ્યાલ આવી શકે તે પૂરતો એ હિસાબ 
“ણી રાખવે। જેઈ એ, જેથી ત્રાકના ફેરા કેટલા રાખવા 
જોઈ એ તેનો અ'દાજ આવી શકે. 

સૂતરના આંકના વગ મૃળને ચારે ગુણુવાથી એ આંકના 
સૂતરના એક ઇચમાં ચઢેલા વળની મ'“ખ્યા આવે છજે,* 


* દા. ત. ૧૬ આઓંકનું સૂતર હેોચ તે વગ મુળ ૪૦૪૪-૧૬. 
એટલે સોળ આંકના સૂતરના એક ઇચમાં વળની સ'ખ્યા ૧૬ હોવી 
નઈ એ. તે જ પ્રમાણે રપ આંડનું સૂતર હોય તે! (વર્ગમૂળ 
પ%૪-૨૦ ૦) એક ઇચમાં વળની સ'ખ્યા ૨૦ હોવી નેઈએ. 
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મિલના સૂતરમાં તાણા। ને વાણા -- એટલે કપડાનું ઊભુ ને 
આડુ' નાખેલું સૂતર--ની મજખૂતી વધુ ઓછી રખાતી હે।વાથી 
તેના વળમાં ફ્રેર કરવા જુદો હિસાબ હોય છે. તાણા કરતાં 
વાણા એછા વળનેો રાખવામાં આવે છે, જેથી વાણા બરાબર 
બેસી કપડુ સફાઈદ્ોર બને છે. રૈ'ટિયાના સૂતરના એક ઇંચના 
વળના હિસાબ ઉપરની રીતે કાઢી શકાય છે. ગતિચક્રથી 
એક ઇચ સૂતરને વળ બહુ વધી ન જય એ હિસાબથી 
ગણીને જેઈ લેવું જેઈ એ. 

સૂતરનેોા। આંક જેમ વધે છે તે પ્રમાણુમાં વળ વધતે 
નથી, પણુ આંક ન્યારે ચાર ગણુ થાય ત્યારે વળ ફક્ત 
ખમણુ। જ થાય છે : જેમ કે ૯ આંકનાો વળ ૧૨ છે તો તે 
પ્રમાણું 88 આંકમાં વળ ચાર ગણું થવાને બદક્ષે બમણી 
જ એટલે કે ર૨૪ છે. 

જુદા જુદા આંકના સૂતરની નડાઈ કેટલી હોવી 
જોઈએ તેને પણુ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. તે પાન 
૧૩ર્‌ના કોઠા પરથી જણાશેઃ-- 


૧૨૨ બપદીવિધક્પવેકફિક્કડ 
સૂતરની જાડાઈને કોઠો 


એક ઇચમાં પડખે- એક દઇચમાં પડખે- 
આંક પડખ કેટલા તાર આંક પડખ કેટલા તાર 
સમાય તે સમાય તે 
૧ - ૨૭ ૧૮ ૧૧૭ 
જ્‌ ૩૯ ૧૯ ૧૨૦ 
૩ ૪૭॥ જ્ર્‌૦ ૧૨૪ 
૪ ૫૫ ન્વ ૧૨૬ 
પ્‌ દર્‌ દેને ૧૨૯ 
દ ૬૭ ર૩ ૧૩૨ 
૭ ૫93 ર્૪ ૧૩૫ 
૮ ૭૮ જપ ૧૩૭ 
લહ ૮ર્‌॥1 રડ ૧૪૦।। 
૧૦ ૮૭॥। નરે ૧૪૬ 
૧૧ ૯૧1 ં ૩૦ ૧૫૧ 
૧૨ લ્પ ૩૨ ૧૫૬ 
૧૩ લ્લ ૩૪ ૧૬૦॥ 
૧૪ ૧૦૩ ૩૬ ૧૬૫ 
૧૫ ૧૦૬॥ ૩૮ ૧૬૮ 
૧૬ ૧૧૦ જ૦ ૧૭૫ 
૧૭ ૧૧૩ ૫૦ ૧૯૫ 


જાઈ પણુ આપેલા આંકના સૂતરની ન્નડાઈ પરથી 
ખી*ન આંકના સૂતરની નડાઈ ગણુવાતી રીત : 


કેટલીક સુશ્ઠેલીનેદ ઉકેલ ૧૩૩ 


દાખજ્તે--ન્ને ૭ આંકના સૂતરની ન્નડાઈ એક ધચનેા 
૭૩ મો ભાગ હોય તે! ૧૪ આંકના સુતરની નડાઈ કેટલી 
હેય ? 


નને ત્રિરાશીની રીતે આ હિસાબ થતો હેય તો ૭૩ને 
૧૪ વડે ગુણુવા અને ૭ વડે ભાગવા જેઈએ. પણુ આ 
મારે એ રીત ચાલતી નથી. આની રીત એવી છે ક, 9૩ ને 
વર્ગ કરીને પછી તેને ૧૪ વડૅ ગુણુવા અને સાતથી ભાગવા 
ન્નેઈ એ, અર્થાત ૭૩ ના વગને રથી ગુણુવા નનેઈ એ અને 
પછી જે જવાબ આવે તેનું વગમૂળ કરતાં જે જવાબ આવે 
તે માગેલી ન્નડાઈ થાય. ૭૩ના વગ એટલે ૭૩2૮૯૭૩ તેને 
ક ર્‌ ટ ૧૦૬૫૮ થયા; તેનું વર્ગમૂળ ને આવે તે ૧૪ 
આંકના સૃતરની નનડાઈ. તેનું વર્ગમૂળ ૧૦૩ અને ક'ધકિ 
અપૂર્ણાંક આવે છે. અને કોઠામાં ૧૪ આંકની જાડાઈ ૧૦૩ 
કે. વગમૃળ કાઢવાની રીત શા|ખી ક્લેવી રહી. 


૧૧ 
યરવડા-ચુ 


પૂ, ગાંધીછ યરવડા જેલમાં સત્યાપ્રહ અગે કારાવાસ 
ભોગવતા હતા ત્યારે સુર્તવાળા ભાઈ ₹શ્વરલાલ વીમાવાળાએ 
તૈયાર કરાવેલ્લો “ ગાંડીવ રે'ટિયો ” અતે મુંખઈતી સુંદરદાસ 
સો-મિલ્સવાળા ભાઈ પુરૃષોત્તમદાસે પોતાને “ જીવનચક ” 
રે'ટિયો યરેડા મોકલી આપ્યો હતો અતે તેતે માટે 
ગાંધીજના અભિપ્રાય માગ્યા હતા, ગાંડીવમાં યરવડા-યકતી 
માફક એક પાટલી ઉપર બને ચકેતે આડાં ઢાળીને 
કાંતવાતી યોજના હતી, અને “ જીવનચક ”માં ઊભી ગતિએ 
ફૂરતારાં ખે ચકે!તી ગોઠવણુ હતી. ઉપરાંત એમાં માળ ટીલી 
ન પડે એ માટે ખે ચક્રે વચ્ચે એક કમાન હતી. ગાંધીજી 
પોતાની પાસે એક કારીગર રાખીને પોતાના અનુભવ 
દરમિયાન જે કાંઈ સુધારાએ। કરવા જેવા લાગતા હતા તે 
કરાવ્યે જતા હતા, જવતચકતી બતાવટ આકષક હતી, છતાં 
ગાંડીવ ગાંધીજને વધુ ઉપયોગી લાગ્યો, પણુ જીવનચકમાંતી 
માળ ત'ગ શખતારી કમાત એ એક ખૂબ ઉપયોગી વસ્તુ 
હતી. આ બતે ઉપરતા પ્રયોગોને પરિણામે સુધારાવધારા 
સાથે જે નવું ચક્ર તેયાર થયું તેતે યરવડા-ચક એવું નામ 
અપાયું છે. ત્ર 
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૨૬૨૧ ખપ્દીવિશ્વપ્પ્રલેશિકા 


ચયરવડા-ચક્રના ભાગોનો પરિચય 

૧. ચમરખી--કાકરના ચામડામાંથી બનેલી છે અને તે 
માલ્યાની ઢીંગલી સાથે ત્રાકની ગરેડીને ધસાવા દેતી નથી. 

ર. કેકડ'--ત્રાકનો થોડે ભાગ ખુલ્શે!। રાખીને ભરવામાં 
આવે છે અને તેનો આકાર ઢળતો ગાળ અને આગળથી 
અણીદાર હોય છે. 

૩. ત્રાક--બરાબર સીધી હેવી નનેઈ એ. 

૪. મોહિયાની કમાન--પાતળી માળને તગ રાખે છે. 

પ. કેસી--મે।લિયાના ચોકઠાને આધુ પાછું કર્યા પછી 
જરૂરી જગાએ સનજ્જડ રાખે છે. 

૬. ખાનું--સાધને મૃકવાના ઉપયોગમાં આવે છે, 

'9. મોહિયાનું ચોકડું'--મેો।ઢિયાને આગળ પાછળ ખસેડવા 
માટે આ રચના છે. તેને લીધે, માળ તૂટે તે।પણુ તેને 
સાંધાને ચલાવી શકાય છે. 

૮. કળ--પેટીને બધ કર્યા પછી આ કળ ચઢાવવાથી 
તે ઊઘડી જતી નથી. 

૯. દીંગલી--હીંગલીમાં ત્રાક-ધર આવેલું છે. 

૧૦. બેસણી--નજૂના રે'ટિયામાં ન્યાં ચમરખાં વપરાતાં 
ત્યાં હાલ દોરી વપરાય છે. તેને દરેક કક કાંતીને 
તેની જગાએથી થોડી થોડી સરકાવવી પડે છે કે જેથી એક 
ઠેકાણે ધસારો પડીને તૂટી ન જય. 

૧૧, આંખ--રૅથિયા પર જ કાળકા ગોઠવીને ઉતારતી 
વખતે ત્રાકમાંના તાર હાથમાંથી પાકે। વાળી ખાનામાં ઊભા 
કરેલી આ આંખમાં થઈને કાળકા પર વીંટળાય છે, કક 
નયી એક જ જથે લટ વીંટી શકાય છે. 


થશ્વહાન્મફ્ ૧૩૭ 


૧૧૨ ઢાંક્ણુ--ખાનાનું ઢાંકણું છે, કોઈ વખત 
ઉનાળામાં લાકડુ' સેક્રોચાવાથી લપડટું પડીને, રે'ટિયો બધ 
હેય ત્યારે અંદર જ ઊધડી જઈ એ નાના ચક નીચે ભરાય 
છે, ત્યારે રેટિયો ખોલવામાં અડચણુ પડે છે. માટે આવું 
થતું હોય તો તેતી ખાંચમાં મીણુતી નાતી ગોળી મૃકવાથી 
તે સરકતું અટકે છે. 

૧૨. નાની માળ--આ માળ પાતળી છે અને તેની ગાંઠ 
પણુ ખાસ પ્રકારની છે કે જેથી તેનો ગરેડી પર એછે! 
ધક્કો લાગે કે. આ ગાંઠને કોડી-ગાંઠ કહે કે. 

૧૩. નિસરણી--બન્ને ચક્કરેની ગેોઠવણુ નિસરણીમાં 
કરેલી છે તે પણુ તાપને લીધે કોઈ વખત દૅરડાય કે અને 
ચે।'માસાના ભેજમાં ફૂજ્ને છે ત્યારે તકતીએ। ભિડાય છે; ત્યારે 
તકતીઓને ઘસી ક્ષેવી પડે છે અગર નિસરણી સુધારવી 
પડે છે. 

૧૪. ફાળકા પરનું સૂતર --વ્યવસ્થિત વી.ટેલું હોવું 
જોઈ એ. 

૧૫. ફૂાળકે।--ખે પાંખાં ભેગાં કરીને તે ગને છે. તે 
પાંખાંમાં દરેકમાં એકેક ખાંચો છે તે તને પેટીમાં ગેાઠવે 
ત્યારે મોડું ચક્કર તેના પર ધસાય નહિ એટલા માટે છે. 
વળી ॥ાળકે। ગાઠવીએ યારે એ બને ખાંચા સામસામી નજક 
આવી રહે તેમ ગેદવવાનું હેય છે, જેથી વચ્ચેનું કાણું 
બરાબર આવી રહે. 

૧૫ અઝ. છેડા--આંટી ઉતારી રહ્મ॥ા પછી તેને! પહેત્નો ને 
છેલ્લો છેડો આંટી ૫૨ વી'ટી દેવાય છે તે. 


૧૩૮ ખપી વિચપપ્રવેશિકા 


૧૫ ૧. આંટીમાં લટો જુદી પાડવા માટે બાંધેલો દોરે કે 
જેના બને છેડા આંટી પૂરી થયા પછી જેડી દેવામાં આવે છે. 

૧૬. પેચકસ--એના પર ચક્કરે। ગોઠવાય છે. તે ધસાય 
ત્યારે ચક્રે વાંકાં ૬રે છે. યારે પેચકસ ખબીન્ને નાખી લેવે। 
પડે છે. અને જે પેચકસ વાંકો હેય તો માળ ઊતરી પડે 
છે. ત્યારે તેને સીધો કરી લ્વેવો પડે છે. 

૧૭. ઢોલણી--ચક્રને ફેરવવા માટે છે. આમાં કેઈ વાર 
તૂટેલા તાર ભરાઈ જઈ રૅ*ટિયો ભારે લાગે છે. ત્યારે તેને 
ખોલીને સાફ કરી લેવી પડે છે. 

૧૮. નાભિ--લેખ'ડને ઓગાળીને બનાવેલી છે. ચક પર્‌ 
વધારે પડતું વજન અપાય તો એ ધસાય છે અને એથી ચક 
વાંકુ' કરીને માળ ઊતરી પડે છે. ત્યારે તે બદલી નાખવી પડે છે. 

૧૯. રબર--પેટી નીચે આઠ રબર ચોહેલાં છે. એને 
લીધે રેંટિયો કાંતતી વખતે પોતાની જગાએથી ખસતે નથી. 

૨૦. પેરી--બે અડધાં અડધાં ખાનાંની બનેલી છે. 

ર૧. મળચક્ર--આ ચક મે।ડું હોય તેમ ત્રાક વધારે 
આંટા ફરે છે. 

રર. કડુ'--રે'ટિયો બ'ધ કરી પેટીની પેઠે ઊ'ચકવા 
માટે આ ડડુ છે. 

ર૩. ખીલી--સૂતર ઉતારતી વખતે માળને નાના ચક 
પરથી ઉતારી આ ખીલી પર ભરાવવાથી ત્રાકને ચાલુ 
સ્થિતિમાં પકડી રખે છે. 

ર૪. જડી માળ--કોાકડું' ભરાઈ રહા પછી ગમૂતર 
ઉતારતી વેળા આ માળને ઉતારી લ્લેવી પડે છે અને તેને 
મે।ટા ચક્ર ને ઢોલણીની બંને બાજુ યઈને ( ઢોલણીને વચ્ચે 
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રાખીને ) પેઢીના કડાવાળા પડખાની કળ સાથે ભેરવી દેવામાં 
આવે છે કે જેથી સૂતર ઉતારતાં મોટું ચક કરી ન નય. 
આ માળ ન્યારે વધારે ઢીલી પડે છે ત્યારે નાના ચકને 
ફેરવવા અશક્ત બને છે, એથી કાંતતાં ક'ટાળાો આવે કરે 
ત્યારે તેને કાપીને કરીથી સાંધીને નાની કરી લેવામાં આવે છે. 

ર૫. મોરી કમાનત--બને ચક્રે વચ્ચેની માળને તગ 
રાખે છે. એ માળ થોડી ઢીલી પડે ત્યારે આ કમાનને એક 
છેડે કાગળને! ડૂચોા। નાખી ચલાવી લેવાય છે. 

૨૬. ગતિચક્ર--સાવલી-ચક્રના ગતિ-ચક્રના તથા યરવડા- 
ચક્રના આ ચક્રના એક જ સિદ્ધાંત છે. 

ર૭. તકતી-- નિસરણીમાં આ તકતીએ હાલતી 
હોવાથી ચક્કરો આગળ પાછળ ખસી શાકે છે અને એને 
લીધે ચક્રે વચ્ચેની કમાન જડી માળને ત'ગ રાખે છે. 

૨૮. તેલડખી--દરેક કોકડું' ભરાતાં આ ડબીના ઉપચેાગ 
કરવેા। જ ન્નેઈ એ. તેલ પૂરવાની જગાએ સાત છે. તેમાં 
ત્રાક પર ૬ર કાકડે એકેક ટીપું, ચમરખી ને ગરેડી વચ્ચે 
એકેક ટીપું, અને બે ચક્કરમાં દિવસમાં એક વખત બખ્બે 
ટીપાં તથા હઢોલણી પર ખે ત્રણુ દિવસે બે ટીપાં એમ તેલ 
પૂર્વું જ્નેઈ એ. _ 

યરવડા-ચક્રે વિષે કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે, 
ખારડાલી-રેટિયા કરતાં આ રે'ટિયામાં એછું અથવા ધીમષું 
સૂતર ક'તાય છે. આ ભ્રમણા છે. યરવડા-ચક્ર પર મોટા રે[ટિયા 
જેટલું અને જેવું જ સ્તર એટલી જ ગતિથી કાંતી શકાય છે. 

યરવડા-ચક્રનો મે. લાભ તેનું નાનું સગવડભરેલું 
કદછે. તેને મુસાફરીમાં ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકાય છે અને 
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અખહુ જગા રોકતા નથી. યરવડા-ચક્રમાં માળ પણુ બહ 
ખરાબ નથી થતી એ તેતી ઉપયેગિતામાં વધારો કરનારી 
વસ્તુ છે. તે પેટીમાં ગોઠવેલું હોવાથી પેટી-રૅ'ટિયો પણુ તેને 
કહેવાય છે. તેના ૫ર સૂતર કાંતવાનું એટલું સરળ થઈ 
ગયું છે કે બહું જ અનુકૂળતાથી તેને! ઉપયોગ થાય છે. મોટા 
ર્‌"ટયાને બદક્ષે યરવડા-ચક્રનતો ઉપયોગ દિવસે દિવસે વધતે! 
“ય છે તેનું કારણુ કોઈ પણુ વધારાની મુસ્કેલી વિના 
સૂતર કાંતી શકવાતી સગવડ છે. 

મે।ઢ્યામાં ત્રાક ગોહવવાના બે ત્રાંસા કાપ છે તેમાં 
કાપની ઉપર નીચે એમ ખે ખે કાણાં છે. તેમાં એક દોરીને 
કટકે। નાખવામાં આવે છે. ખાંચમાં એ દોરી રાખી તેની ઉપર 
ત્રાક ગોઠવાય છે, તેથી ત્રાકને લાકડાનું ઘર્ષાણુ નથી થતું. આ 
દોરીને બેસી કહે છે. કમ કે ત્રાક તેતી ઉપર ખેસીને 
આખો વખત કરે છે. બેમણીમાં તેલ પૃરવું ભ્નેઈ એ અને 
તેના બ'ને છેડાને વારાફરતી ખે'ચીને ત્રાકતો વધુ ઘસારે 
એક જ સ્થાને ન પહોંચે માટે ફેરવતા રહેવું જેઈ એ. 
ખેસણી કપાઈ નય કૈ કાપમાં ગૂ'ચવાય તો ત્રાક ફરે છે 
ત્યારે કકશ અવાજ કરે છે. ખેસણીના બ'ને છેડા રૅટિથે 
ચાલુ હે।ય ત્યારે માળ સાથે ભેરવાય નહિ એ રીતે રાખવા, 

માહિયામાં ત્રાક ગાઠવતી વખતે મોથ્િયાનતી કમાનને 
બિનજર્‌રી ખે'ચ ન આપવી. ત્રાક બરોબર ગોઠવાયાનું પ્રમાણુ 
એ છે કે, મોઢિયામાં ત્રાક ફરે ત્યારે ત્રાકની ગરેડી મે।ઢિયાની 
એક પષ્યુ બાનુએ ન અડકે ને મધ્યમાં ૬રે, તો જાખુવું કે 
એ યોગ્ય ખે'ચાણુ છે. તેને ત્રાક રમતી રાખવી કહે છે. 
સૂતરને। તાર ખે'ચાતાં ચમરખી સાથે ત્રાકની ગરેડી ઘસાઈ ને 
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મોહિયા સાથે રેકો લ્વેશે. પરતુ ન્યારે રૅટિયો ખાલી . કૂરે 
ત્યારે ત્રાકની ગરેડી મપ્યમાં રમતી રહેવી ન્નેઈ એ. 
મોાહિયાની ઉપરની ઊ'ચી ખાંચ જરા વધારે ઊ'ડી રાખવાથી 
કાંતતી વેળા ગરેડીનું મોાહિયા સાથેનું ઘર્ષણુ એછું રહે છે. 


આ મેોહઢિયાં ખે નતનાં કરવામાં આવે છે. એક 
સામાન્ય જાતનું જે હાલ વપરાય છે તે, કે જેમાં જમણું હાથે 
કાંતનાર કાંતી શકે છે. અને ખીજાં કૈ જેની ત્રાકની ખાંચ 
સામાન્ય મો।ઢિયા કરતાં વિરુદ્ઠ દિશામાં પાડેલી હેય છે, જેથી 
ડામે હાથે કાંતી શકાય છે. એક જ મેઢિયાને બ'ને ન્નતની 
ખાંચો પણુ રાખી શકાય છે. અને જે એક જ ખાંચ 
રાખવી હેય તો તે બરાબર સીધી રાખવાથી તે પર બને 
હાથે કાંતી શકાય છે. ડાખે હાથે કાંતનારે પણુ સ્તરને તે 
જમણું હાથ જેવો જ વળ આપવે ન્ને%ઝ એ, ત સારુ યા 
તા તે માળ ફેરવી લ્લે, અથવા તો ચક અવળી દિશામાં 
ફેરવે. ત્રાક પર સૂતર વી'ટાવાની દિશા બદલાય છે, છતાં 
કાકદ૬ુ' જમણા હાથના નેવું જ ભરાય છે. 

યરવડા ચક્રમાં ત્રાક પરની માળની ગાંઠ “કેડી ગાંઠ ' 
બાંધવાની રીત પ્રમાણુ બંધાવી ન્નેઈ એ. એ રીત શીખી 
જેવી જરૂરી છે, કેમ કે એવી ગાંઠ છૂટતી નથી ને થડકે 
આપતી નથી. માળ ચઢાવ્યા પછી ઘડિયાળના કાંટાની 
દિશામાં ત્રાક ધરવી જેઈ એ. તેલથી લીસી થયેલી માળને 
કામચલાઉ ધૃળમાં પાસી લેવાથી તે સરતી નથી. 


બને ચક્રેની વચ્ચે જેડાણુ કરનારી નડી માળ લપસે 
નહિ એટલી ખેચીને સીવી લ્તેવામાં આવે છે. આ માળ 
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જડી હેનવાથી ગાંઠ બાંધતાં ચક્રને ધક્કા લાગે છે જે કાંતવામાં 
અતતરાય નાખે છે. ખે ચક્રની વચ્ચેની કમાન નડી માળના 
ખે'ચાણુમાં સપ્રમાણુતા નનળવે છે. 


યરવડા-ચકની ઢોલણીમાં કાંતતી વખતે તૂટેલા 'તારે 
ભેરવાઈ ન ન્ય એ પષ્યાનમાં રાખવું જેઈ એ. 

ચ્ર્વડા-ચક્રમાં ખે પ્રકાર આવે છે. બીનજ્ન પ્રકારને 
રૅ'ટિયો! પેટીમાં ગેઠવેક્લે નથી પરતુ ખુલ્ક્ષે હેય છે. તેને 
કિસાન-ચક્ર પણુ કહેવાય છે. કિસાનચક્ર સીધા લાકડાનું તથા 
તેના ખે ભાગમાં વાળી દઈ શકાય તેવી રીતં પણુ બનાવાય 
છે. આમ ગડી થઈ શકવાથી તેને ગડીચક્ર પણુ કહે છે. 


ચરવડદ-ચક પેટી 


યરવડા-ચક્રની પેરીને કાંતવા માટે ગોઠવતા પહેલાં એ 
પ્યાનમાં રાખવું કે પેટીના જે ભાગ ઉપર તેને હેન્ડલ 
બેસાડેલે। છે તે જમીન પર રહે, આમ નહિ થાય તે પેરી 
ઉધાડતાં જ બન્ને ચક્રે બહાર નીકળી પડશે. 

પેટી-રટ્યાતા બન્ને ભાગ ખુલ્લા કર્યા પછી તેની 
હેડળના રબરના પાયાની મદદથી સરે કૈ હાલે નહિ એ 
રીતે સીધી સપાટીમાં તેને ગોઠવવે। જેઈ એ. 

યરવડા-ચક્રમાં ત્રાકનું મહત્ત્વ જુદુ' સમન્નવવાની ભાગ્યે 
જ જરર રહે છે. ત્રાકતે યરવડા-ચક્રની પેટીમાં મૂકતાં તેની 
અણી કયાંયે ભેરવાઈને વળી ન ન્નય તેની ખાસ કાળજી 
રાખવી. ત્રાક પર સૂતરનું કોકડું વ્યવસ્થિત ભરાય એ 
ડેતુથી એલ્યુમિનિયમનતી એક પૈસા જેવડી ચકરડી ખેસાડવામાં 
આવે છે. ચકરડી મેઢિયા સાથે ઘસાય નહિ અને વાં» 
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'ડામાડેળ હાલતમાં ન રહે એવી રીતે ત્રાકમાં ખએેસાડવી 
જોઈ એ. ચકરડીની પાછળની બાજીએ ગુ'દરવાળે દોરે 
લપેટવાથી તે સીધી ને મજખૂત રહે છે. 

ત્રાક પરતી લોઢાની ગરેડી અને મેઢિયાના લાકડા 
સાથેના ધમારાથી અવાજ ન થાય એ માટે ત્રાકની ગરેડીની 
બ'ને બાજુ વાઇસર નેવું કામ આપે એવી ચમરખી નાખવામાં 
આવે છે. કાકર જેવા કાચા ચામડાની ચમરખી પણુ સારું કામ 
આપે છે. ત્રાક ગાઠવતી વખતે ચમરખી મેઢિયામાં ચક્ર તર્‌ 
માળ નીચે બહારપડતી રહેવી જોઈ એ. ચમરખા મોહિયાની 
સામી બાજા પર બહાર રહે તો રેંટિયો ફરતાં માળ સાથે 
અથડાયા કરે છે. કાંતવાને આરભ કરતાં પહેલાં સાચવીને 
ચમરખીના કાણામાં તેલ પૂરવું નજ્નેઈ એ. 

યરવડા-ચક્રમાં ખાસ વિશેષતા તેના કમાનવાળા 
મોાઢિયાતી છે. આ મેઢિયું આગળ પાછળ ખસેડી શકાય 
છે અને કમાન પર ઝૂલતું રહેવાથી માળ સાથેના તેના 
ખે'ચાણુમાં સપ્રમાણુતા સચવાય છે. મોહિયામાં ત્રાક 
રાખવાતી જગા--જેમાં રહીને ત્રાક ધ્રે છે તે--બન્ને કાપ 
એવી રીતે રાખવામાં આવ્યા છે કે તેથી ત્રાકની અણીવાળે। 
ભાગ સહેજ ઢળતે રહે. 

આ રે'ટિયાનેો ફાળકે ખીજ કાળકાએ કરતાં જુદી 
જ જાતને બનાવેજ્ષાો હોય છે. તેને છૂટો કરીને રૅ'ટિયાની 
પેટીમાં ગોઠવી શકાય છે. સૂતર ઉતારતી વેળા તેને નાના ચક 
પર ગોઠવવામાં આવે છે. અને તે આંગળીથી ફેરવાય છે 
એટલ્લે તાર ગણુવાનું પણુ સારું ફાવે છે અને સતર વધારે 
ઝડપથી ઉતારી શકાય છે. 


૧૨ 
સૂતરની પરીક્ષા 


સૂતરની પરીક્ષા માટે તેનો આંક, મજખૂતી એટલે કસ 
અને સમાનતા નેવામાં આવે છે. મિલના સૂતરને તપાસવાતી 
રીત ઉપરથી હાથે કાંતેલા સૂતરતી પરીક્ષાનું ધોરણુ નક્કી 
કરવામાં આવ્યું છે, હાથે કાંતેલા સૂતરતી પરીક્ષા પૂરેપૂરી 
ચોક્કસ ન થવાનું કારણુ હાથક'તામણુમાં રહેલી વિશેષતા 
છે. તેમ છતાં જે સામાન્ય ધેરરણુ નકી થયું છે તે નીચે 
પ્રમાણે છે. 

એક તોલા વજનમાં ૨૧ વાર સૂતર તરે તો તે 
સૂતરના આંક એક ગણાય છે. તેથી ફાળકાને। ઘેરાવો! ડેર 
વારનો રખાય છે. તે પરથી સૂતરનો આંક ગણુવા માટે 
એક સહેલી રીત મળી રહે છે. (જુઓ નીચેની ૧લી.) 
પણુ સાધારણુ ગણુતરી કરવી હેય તે તાર: ૪ ફૂટ 
ગણુવામાં આવે છે, 

સૂતરનાો આંક કાઢવાતી રીત-- 

૧. તાર (ટ્ર વાર તી સખ્યા : આનીમાં વજન 4 
સૂતરનેો આંક, * 


* રીત પહેલીની નોંધ :-- 
૨૬ વાર લાંખા તારને ફેર વારના ઘેરાવાવાળા ફાળકા પ૨ 
વી'ટ્વામાં આવે તે! તેના ૬૬ આંઢટા વી'ટાય છે. અને એક 


તોલાની આની પણુ ૧૬ છે. એટલે જેર વાર લ'બાઈના તારને 
વજનની આનીએ ભાગવાથી આંક નીકળે છે. 


સૂતરની પરીક્ષા ૧૪૫ 


ક - સૂતરનો આંક. 
૪, ૬૪૦ તાર અથવા ૮૪૦ વારની જેટલી આંટી 


એક રતલમાં તોળાય તેટલો તે સૂતરનો આંક. 
૪, ૧૨ ફૂટ લાંખા સૂતરતી લટને આંકદશક ય'ત્રક 
ઉપર લટકાવવાથી આંક જણાય, 


“૮-૦૦૪-૧9 ર9:૨...તાણણ-ન-મ૭ નન. ૧-૦૪. -.. ” -૯%.તાનશ્ક, -. સક... ૦-૦૦ નરન. કકત૪-.*-. નનન. 


* આંડદશ'ક ચ'ત્ર તપપ્સી નવા સપ્ટે સસનનૂતીઃ-- 

૧૮૦ ગ્રેન-:૬ તોલે. એટલે એક આંડકના ૨૬ વાર લાંખા 
તારનું વજન ૧૮૦ ગ્રેન થયું. આપણે થ'ત્રથી કસ કાઢવામાં 
સામાન્ય રીતે ૪ વારનો ટુકડો લઈએ છીએ. જે તે એક આંડનેોા 
હોય તે તેનું વજન ૨૮૦ સેન : ૨૨ % ૪-૩૪ ગેન થયું. હવે 
જે આંટઢીનો (૪ વારની આંઠીનો )ે કસ કાઢવો હોય તેનું વજન 
ક૪ા -ચરેનનો જેટલામેો। ભાગ થાય તેટલે! તે આંટીના આંક ગણાય. 
અગર જેટલા આંકનું તે સૂતર હ્ોચ તેટ્લામા (૩૪ સેનના તેટલામા) 
ભ્રાગનું તેનું વજન ન્નેઈએ. જેમ કે, ૪ વારની આંટીનું વજન ૬૨1 
ગેન છે, તો તે ૩૪ાનેો લગભમ ત્રીન્ને ભાગ થયો. એટલે તે સૂતરને। 
આંડ ત્રણ થયો. અને તે આંટીને આંક ને ચાર હોય તે તેનું 
વજન ૩જ૪ાના ચોથા ભાગનું, એટલે ૮1 મેન થવું નેઈએ. આ 
રીતે આંકદર્શંક ય'ત્ર તપાસી નેવા માટે તા ગ્રેન વજન 
લટકાવતાં ય'ત્રનો કાંટો ૪ આંકના નિશાન પ૨, તેમ જ ખીન્ન 
આંકનાં વજન લટકાવતાં તે તે આંકના નિશાન પર ખરાખર જઈ 
રહે અને તે લઈ લેતાં પાછે શૂન્ય પર ખરાખર જઈ રહે, તો તે 
કંઢા ખરાખર છે એમ નનણુવું. 

કસ કાઢવાની આંઠી ૪ વારથી નાની સે।ટી રાખવી હોય તે 
રાખી શકાય છે. પણુ તેમ કરવા માટે તેણુ ઊ'ચકવા ન્નેઈતા વજનની 
ગણતરીમાં ફે૨ કરવે। પડે છે. 

શાવ૧૦ 


૧૪૬ ખપરદીવિશ્યપપ્રવેટિડા 


પ. એક આનીભારની એક પૂણીમાંથી જેટલા તાર 
કૅતાય તેટલા આંકનું એ સૂતર. 
કસ--મજખૂતી કપ્હવાની રીત :-- 

ચાર વાર સૂતરમાંથી ર ફૂટ વેરાવાની એક લાંબી 
આંટી બનાવી તેને એક કડીમાં લટકાવી તેના વળ ન ઊખળી 
ન્નય તે સ'ભાળવું. પછી સૂતરતી નીચે એક કડીમાં નાનું 
પલ્લું ભેરવી તેમાં માપસરનાં નાનાં વજન મૂકતા જવું. 
જેટલા વજને મૂતર તૂટે એ સૂતરતેો કસ. આ તૂઝેલી 
આંટીને નાજુક કાં2 પર મૂકીને વજન કરવું. ૩૪૩ ગ્રેન 
વજન આ આંટીનું થાય યારે તે એક આંકનું હોઈ શકે. 
અને તે જ માપની કેઈ આંટીનું વજત તેનો નજેટલામે 
હિસ્સો થાય તેટલા ગણા આકની તે આંટી સમજવી. 

આંક કાઢવા માટે નાજીક કાંઢા તથા બારીક તોલને 
અભાવે કસ કાઢવાતી આં#ીનું માપ વધારે રાખી શકાય. 
૨૧ વાર કે તેના ગુણાકાર રાખવેા દીક પડે. નેમ કે, ૪૨ કે 
૮૪ વાર ક વધારે. 
તે અ*'ગેનુ' ડેો।!ટક :-- 

૭૦૦૦ ગ્રેન ૧ રતલ -: ૩૮ તાલા, 

૧૮૦ ગ્રેન ૧ તોલ્લો. 

૮૪૦ વાર સૂતર :- ૧ આંટી. 

અ'દાજ માટે બીજી એક રીત આવી પણુ છે$-- 

સરેરાશ ઊંચકેલું દ ક સરેરાશ આંક _ સૂતરની 
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મજબખૂતીના ટકા. 
પણુ આ રીત ફક્ત ૨૦ આંક માટે મળતી આવે છે. 


સૂતરની પરીફ્!: ૧૪૭ 


ખીન્ન અંર્ડામાં થોડે થોડે ફેર પડે છે. એટલે કે, આ રીત 
અ'દાજ માટે જ બરોબર ગણાય, 
સૃતરની સસમપ્તતપ જાષયુવાની રીત:-- 

ધારો ક ઉપર પ્રમાણુ છ આંટીને વજન લટકાવીને કમ 
તપાસી લીધા પછી એ છનો જુદો જુદો આંક આવ્યો. તા 
એ છયેનોા સરવાળે! કરી તને છ વડે ભાગીને તેનો સરેરાશ 
આંક કાઢવે।ા. હવે એ છમાં ને એછામાં ઓછા ન વધારેમાં 
વધારે આંક હોય તેનો તકાવત કાઢવો. એ તકાવત તે 
સૂતરતી અસમાનતા હશે. એ તફાવતને સરેરાશમાંથી બાદ 
કરવે।, જેથી સૂતરતી સમાનતા આવશે. પછી ત્રિરારી મૂકી ટકા 
કાઢવા ક સરેરાશે આટલી સમાનતા આવી તો સેક કેટલી. 
દા. ત., છ આંટીના જુદા જુદા આંક આ પ્રમાણે આવે?-- 

૧૨, ૧૨1॥, 3111, 1૨1, ૧૩, ૧૩1 :તેનો સરવાળે 
થયે! ૭૫; તેને છ વડૅ ભાગીએ તો .૧૨1॥ મસુતરના સરેરાશ 
આંક આવ્યો. હવે પેલી છ આં#માં ૧૧।॥। ને ૧૩। એછે 
ને વધુમાં વધુ આંક છે, તથી ૨ અસમાનતા. સૂતરતા 
સરેરાશ આંક ૧૨ માંથી ર૨ અસમાનતા ખાદ કરીએ તા ૧૦॥। 
સમાનતા આવી. હવે ઢકા કાઢવા માટે ત્રિરાશી મૂકવી કે, 

૧૨॥ આંક : ૧૦૦ આંકે : : ૧૦।॥ સમાનતા ૬ 
૮૪ સમાનતા. 

સૃતરની સમાનતા માટે ગણુતરી કરવાનાં ધોરણ્‌ુ। એ 
અ'દાજ પૂરતાં જ છે. તેની સીધી ને માદી પરીક્ષા તે 
પ્રત્યક્ષ આંખથી જ યઈ શકે છે; એક કાળા કપડા કૈ કાગળ 
ઉપર સૃતરના તાર સમાન્તરે વીંટીને નજરે નેવાથા તેની 
સમાનતા કેટલી છે તે ખરાબરે સમકનય છે, 


૧૪૮ ખપ્દીવિધાગ્વેટિકા 


સૂતરતી સમાનતા નણુવાની તથા મજખૂતી કાઢવાની 
આ ધરઘરાઉ રીત છે. એક ય'ત્રમાં સૂતર ભેરવીને પણુ 
કસ જાણી શકાય છે. કયા આંકનું સૂતર કેટલું વજન ઝીલે 
તો ૧૦૦ ટકા ગણુય એનું કોજેુક આ સાથે છે. જે ઓછું 
વજન ખે'ચે તો તેટલી એછી મજખૂતી ગણાય છે. જેમ કે : 


દાખલ્લે :-- ૧૬આંકના સૂતરનેો કમ ત્રણુ વખત 
ખે'ચતાં અનુક્રમે ૨૦૦, ૨૧૦, અને ૧૯૦ તોલા આવ્યો તો 
તેના સરેરાશ કસ (૨૦૦4-ર૧૦4-૧૯૦--૬૦૦-:-૩-) ૨૦૦ 
તોલા થયે. હવે ૧૬ આંકનો ૧૦૦ ટકા કસ કોાટામાં ૨૧૬ 
તોલા આપ્યો છે. એટલે, 


તોલ્લે તોશ્ે ટકા મજખૂતી 
ર૨૧૬: ૨૦૦: : ૧૦૦ : હર્‌॥ ટકા મજખૂતી આવી. 


સૂતરની સજબૂતીનું કોણક :-(અ. ભા. ચ. સ'ઘે નકો કયા સુજખ) 


આંક તોલા મજખૂતી આંક તોલા મજખૂતી 

ખે'ચવી નેઈ એ ખે'ચવી નેોઈ એ 
દુ ૪૮૦ ૧૫ ન્વજેપ 
૭ ૪૫૦ ૧૬ નવ્‌ 
૮ ૩૯૦ ૧૭ ર૦૪ 
લ ૩૫૪ ૧૮ ૧૯૫ 
૧૦ ૩૨૪ ૧૯ ૧૮૯ 
૧૧ રેત્પ ન્ર૦ ૧૮૦ 
૧૨ ૨૬૪ જવ ૧૭૫ 
૧૩ ૨૪૯ જન્‌ ૧૭૧ 


૧૪ ર૩૪ જડે ૧૬૫ 


સૂતરની પરીક્ષા ૧૪૯૪ 


ન૪ ૧૫૯ ૫૦ હદ 
રપ ૧૫૪ પપ ૯૧ 
૨૬ ૧૫૦ ૬૦ ૮૩ 
ર૭ ૧૪૪ દપ ૭૬।। 
ર્ે૮ ૧૩૮ ૭૦ ૭૩ 
ર૯ ૧૩૫ ૭૫ દતા 
૩૦ ૧૩ડર્‌ “૮૦ દુ 
૩ર્‌ ૧૨૮ ૮પ ૬૦ 
૩૪ ૧૨૫ ૯૦ ૫૮ 
૩૬ ૧૨૧।।। લ્પ પપા 
૩૮ ૧૧૯ ૧૦૦ પજા 
૪૦ ૧૧૬ ૧ ૨૯૩૩ 
૪ને ૧૧૩1 . ને ૧૪૮૨ 
૪૪ ૧૦૬ ૩ ૧૦૧૦ 
૪૬ ૧૦૧।। ૪ ૭૬૮ 
૪૮ હતા પ્‌ ૬૨૪ 


ઉપર જણાવેલા આંકના સૂતરના એક ફૂટ લાંબા ૧૨ 
તાર લ્રેવા. એ સૂતર આંકની સામે જણાવ્યા પ્રમાણેનું 
વજન ઉઠાવી . શકે તો તેની મજખૂતી ૧૦૦ ટકા નણુવી. 
સૂતરના ૧૨ તારને છેડે નાના પલ્લામાં વજન મૂકતા જવું. 
એ આંકની સામે જણાવેલા તોલા જેટલું વજન ઊ'ચડતાં 
પહેલાં જ તૂટી જય તો જેટલા ઓછા વજનથી સૂતર તૂટે 
તેટલા ઢકા મજખૂતી એછી સમજવી. કસ માટે લીધેલા 
સૂતરનેો વળ જરા પણુ ઊતરે નહિ તથા તેમાં સાંધો કરેમ્નો 
ન હેય તે ખાસ જેવું. નહિ તે કમ ખોટો આવશે. 


૧૩ 
ખાદી ગણિત 
નમૂનાના દાખલા 
ન્સરવાળાઃ : 
(૧) ૫પ આંથી ૭ આં] -? આંરી. 
(૨) ૧૬ લટ 4-૧૯ લટ -? લટ. 
(૩) ૪૫ શેર સૂતર 4-૫૪ શેર સૂતર સર? ગેર સૂતર. 
આદખપફી : 
(૧) ૧૧ થેલી --૭ થેલી ૬૩? થેલી. 
(૨) ૧૬ વારના ખાદીના એક તાકામાંથી ૯ વાર્‌ ખાદીનાં 
ર પૃહેરણુ કરાવ્યાં; તો કેટલા વાર ખાદી બાકી રહી ? 
સરવપ્છીપ, બપ્દભપ્જી : 
મિશ્ર #--(૧) મગન પાસે એક થેલીમાં ૧૭ ટોપી છે, 
ખીજછમાં પછેલી થેલી કરતાં પ રાપી વધારે છે, અને ત્રીજમાં 
ખીજ થેલી કરતાં ૧૧ ટોપી વધારે છે; એ ત્રશે થેલીની 


ખાદી ગણ્મિત ૧૫૧ 


હું 
રાપીએ એકડી કરી; પછી તેમાંથી ૧૫ હીરાભાઈને આપી; 
તા મગનભાઈ પાસે કુલ કેટલી ટોપી રહી હશે ? 

(ર) છગને ૫૨૮૧૦ વાર સૂતર વણુકરને આપ્યું, 
તેમાંથી ૨૩૨૪૫ વાર ખરાબ નીકળવાથી બગડયુ'. અને 
ચીમન પાસે ૨૪૦૧૭ વાર સૂતર હતું, તેમાં ૨૨૫૦૮ વાર 
તેના મામાએ ઉમેરી આપ્યું; તે બધું ભેગું કરી છગનના 
સૂતર ભેગુ' જ વણુવા આપ્યું, *તો કુલ કેટલું સ્તર વણુવા 
આપ્યું ? 
ગઝુષ્સુપ્કડપ્૨ : ી 

(૧) એક આંરટીમાં ૬૪૦ તાર સૂતર છે, તા ૪% 
આંરીમાં કે।લા તાર હય ? અને દરેક તાર ૪ ફૂટ લાંમે 
છે, તા બધા સૂતરતી કલ લ'બાઈ કેટલા ફૂટ થાય? કેશલા 
વાર થાય? 

(૨) એક ખાદીના થાનતી કિંમત ર. ૧)શ છે, તો ૭ 
થાનની કિમત કેટલી પાઈ થાય ? 

(૩) ૧૪ વીસીના તાણામાં કેટલા તાર હશે? (૧ 
વીસી-૬૦ તાર) 
ભપગપડદ૨ : 

(૧) ૨૬૮૮૦ ફૂથ્ના તાર કેટલા? (૧ તાર-૪ફૂટ, ) 

(૨) પ૪ર તારના જેગ કેટલા ? 

(૩) ૧૧૨૦ તારતી વીસી કેટલી ? 

(૪) ૩2૦ તારના ચોક કેટલા? 

મિશ્ન :-- 

(૧) ૩૭૫ તારના વાર કેટલા ! 

(૨) ૫૦૦ વારના તાર કટલા ? 


૧૫૨ ખપ્દીવિદ્યપ્પ્રબેટિકા 


(૩) ૧૨ વીસીના ૨ર વાર્‌ લાંબા એવા ખે તાણુંમાં 
કેટલી આંટી સૂતર નનેઈએ ? (આંટીઃ્:૬૪૦ તાર) 

(૪) અખિલ ભારત ચરખા સ'ધના દરેક સભ્યને દર 
વરસે ૧૨૦૦૦ વાર સૂતર યત્તાથે આપવાનું હેય છે; તે 
તેણું સ'ધને કૈટલી આંટી (૬૪૦ તારની ) આપવી ન્નેઈ એ ? 

(૫) મણુ કપાસમાંથી ૧૩ શેર રૂ નીકળે છે, તો ર૨ 
મણુ ૭ શેર રૂ માટે કેટલે! કપાસ ન્નેઈ શે ? 

(૬) ૧ મણુ કપાસનું લેહહઢામણુ રૂ. ૦-૧૦-૦ મળે છે; 
તો રૂ. ૧12 કમાવા માટે ૨૪ કલાકમાં કેટલી ઝડપે પીલવું 
ન્નેઈએ ? તથા ચાર આના કમાવા માટે કેટલું કામ કરવું 
ન્નેઈ એ ? 

(૭) શેર રતે પીંજને પૂઃગ્ી બનાવવાના રૂ. ૦-૩-૦ મળે 
છે; તો એક મણુ રને પીં'જને પૂણી બનાવવાતી મનનૂરી શા ' 
મળશે ? તથા રૂ. ૧-૮-૦ કમાવા ટલું પી'જવું જનોઈ એ? અને 
રોજ ચાર આના કમાવા હેય તો રોજ આઠ કલાક કામ 
કરે તો કલાકની કેટલી ઝડપે કામ કરવું નનેઈ એ ? 

(૮) શેર ૨ પી'જતાં ર તોલા કચરો પડે છે; તો ૨૫ 
શેર રૂની કટલી પૂણી તેયાર થરે ? 

(૯) કાંતતાં એક શેર પૂણીએ એક તોલ્લો કચરે। પડે છે; 
તો ૧૦ શેર પૂણીનું કેટલું સ્તર થાય ? અને શેર સૂતરનું 
ક'તામણુ ર્‌. ૧-૪-૦ મળે તો તેને કૂલ શી કમાણી થશે ? 

(૧૦) ર્‌. ૦-૧૦-૦ ભાવની પ શેર પૂણીમાંથી ૧૮ 
આંકનું સૂતર કાંતનાર તેનું શું ઉપશ્નવશે ? (ભાવ માટે 
જુખએા પાનું ૧૪૮; બગાડ ૬૨ શેરે ૧ તેોજ્લો ગણુવે।.) 


ખાદી ગણિત ૧૫૩ 


ક 


(૧૧) એક વિદ્યાથીને આખા વરસમાં ૧૬ આંકના 
સૂતરની ૪૮ ઇચ પનાની ૨૦ વાર ખાદી બજ્નેઈ એ છે; નને 
તે દરરોજ ૪૦ મિનિટ કાંતતો હેય તો તેણે કલાકે કેટલા 
તારની ઝડપથી કાંતવું જેઈ એ ? (વરસમાં ૩૦૦ દિવસ કામ 
કરે છે; અને ૧૬ આંકના સૃતરને। ૪૮” પનામાં ૧૨ વીસી 
તાણ્‌ા। આવે છે.) 


(૧૨) રોજ ૮ કલાક કામ કરીને રૂ. ૦-૩-૬ કમાવા 
માટે ૧૨ અને 2૦ આંકના સૂતરના કેટલા તાર કાંતવા 
જોઈએ ? તથા કલાકે કેટલી ઝડપથી કાંતવું જે એ ? 
(ભાવ માટે જાએ પાનું ૧૪૮. ) 


(૧૩) અમદાવાદથી સરખેજ છ માધ્લિ છે. બને સ્થળે 
વચ્ચે તાર્‌ લંબાવવા માટે કેટલી આંટી સૂતર જેઈ એ ? 


(૧૪) એક તાણાના કુલ તારમાંથી ૭૦૨ તાર લઈ લીધા, 
પછી બાકીનામાંથી દરેક એક વીસીની એવી ૭ લટ બાંધી. 
તેમ કરતાં ૮ ચે।ક વષ્યા. તે। હવે તે આખાયે તાણામાંથી 
કૂરીથી દરેક ૩૩ તારની એવી લટ બાંધીએ તો કટલી 
લટ થશે? 

(૧૫) બે જષણુ મળીને વીસ કલાકમાં ૧૨૩૨૦ તાર 


કાંતે છેં; તેમાં એક જણુ બીશ્ન કરતાં ૧૭૬૦ તાર વધારે 
કાંતે છે; તો દરેક જખ કલાકે કેટલું કાંતતો હશે ? 


(૧૬) દરેક ૨૦ વારના એવા ૧૧૭ તાકાની વણુકરી 
૫૮૫ રૂપિયા થાય, તે। ૨૩૪૫ રૂપિયામાં કેટલા વાર ખાદી 
વણાવી શકાશે ? 


૧૫૪ ખપ્દીવિદ્યપ્પ્રવેશિડા 
પરચૂરણ : 

(૧) એક છેકરાને ૭૬૪૨૮ તારના એક તાણામાંથી ૧૨૩ 
તારની લટો બાંધવા કહ્યું; તેણે ૧૨૩ ના આંકડામાં ભૂલ કરીને 
લટો બાંધી, જેથી કુલ ૬૧૧ લટ બ'ધાઈ અને પડ તાર વધ્યા; 
તે તેણું લથના તાર ગણુતાં ક્યા અંકમાં શી ભૂલ કરી હશે? 

(૨) જ, લ ને શએ મળીને રુલ ૧૯૭ આંટી કાંતી; 
તેમાં જ્ઞ નૅ રની મળીને ૯૦ થઈ; અને જ તથા શની 
મળીને ૧૨૦ થઈ; તે! દરેકે અનુક્રમે કેટલી આંટી કાંતી હશે ? 

(૩) ખાદી સરન્નમ કાર્યાલય ચરખા સાથે આખી 
ય્‌'ત્ર-પીંજણુ રા. ૮૦)માં આપે છે, તેમાં ખેદક અને ચરખે! 
મળો ૫૦) રૂપિયે આપે છે, અને ખેઠંક તથા પીં'જણુ મળી 
૬૦) રૂપિયે આપે છે; તે 'મેઠંક, ચરખે! અને પીજણ 
દરેકતી જુદી જુદી કિંમત શી હશે તે શોધી કાઢે. 

(૪) રેટિયાબારશના સપ્તાહમાં 


આંરી . લટ તાર 
પછેક્ષે દિવસે ૧૫ દ પ૦ 
ખીજે ,, ર૦ પ્‌ ૫9૦ 
ત્રીજે ,, દિ ૪ ૪૦ 
ચોથે ,, ૧૨ દ દપ 
પાંચમે મ ૮ ટ ૬૦ 
છટે ,, ૧૯ રે ૧૫ 
માતમે ,, ર૦ ઝુ ૧૦ 


ઉ૫૨ પ્રમાણે ક'તાયું; તેને ઉતારતાં ૧૨ આંટી, પ લટ 
અને ૭૭ તાર બગડયા; તે! સપ્તાહ દરમ્યાન કુલ કેટલું સૂતર 
તૈયાર થયું ? 


ખપદી ગણિત  શૃષષ્ર 


(પ) વીસી ચોક ન્નેગ તાણી કરી 
જગુએ ટ ૧૬ 2 િ 
હરિએ પ ૧૨ ૪ 
વનુએ દ ૧૪ 
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આ બધાંમાંથી સાંધ કરતાં ૨ વીસી, ૪% ચેક, ૨ 
જેગની ઓધરી પડી; તો કેટલી વીસી વણુવામાં લેવાઈ ?$ 
લધુતસ-ઝુર્તસ : 

(૧) લાંબામાં લાંખે। કૈટલા વારનો! તાકે! હેય તો, વગર 
મૂાડચ, તેની અમુક સ“ખ્યાથી ૨૨૫2૨ અને ૩પપર્‌ વાર 
ખાદીની જુદી જુદી ખે ગાંસડી બાંધી શકાય ? 

(૨) ખાદીભ'ડારમાં સરખા પનાના ખે લ'બાઈના તાકા 
છે, એક ૩૦ વારિયા બીનન ર૮ વારિયા. એછામાં ઓછી 
કેટલા વારની ખરીદી કરવી ન્નેઈ એ કે જેથી ગમે તે એક 
તના બધા તાકા લઈએ તે પણુ પૂર્ણાંક સ”“ખ્યામાં જ, 
ક્રાડચા વગરે, આપણુને તેટલા વાર મળે ? 

(૩) એક દુકાનમાં અમુક ફૂટ લાંખી પાટી છે. તેમાંથી 
૩૫, ૮૪, ૧૦૫, કે ૧૮૦ ફૂટના ટુકડા કરીએ તો દરેક વખતે 
૧૫ ફૂટનો ડ્ુકડે વધે છે. તો આખી પાટી એછામાં એછી 
કેટલી લાંખી હશે ? 
ઝાપૃષ્યુ"ડ : 

(૧) એક વણુકરે આખા વરસમાં કુલ ૧૨૦૦ વાર 
કાપડ વણ્યું. તેમાં જૈ ભાગ હાથના સૂતરનું, ફે મિલના સૂતરનું 
અને જ્જછું ભાગ પરદેશી સૂતરનું વષ્યું છે; તો દરેક નનતના 
સૂતરનું કેટકેટલું કાપડ વણાયું હશે ? 
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(૨) એક વણુકરે પોતે ચઢાવેલા તાકાના ડ્દે વણ્યો, 
પછી બાજીનાનો નૈ તેની સ્ત્રીએ વણ્યો, કુલ જે વણાયું 
તેનો જૈ તેના છોકરાએ ઉકેલી નાખ્યો. હવે જે વણુંવાતેો 
ખાકી રહ્રો તે તેણું ચાર દિવસમાં પૂરો કયો. તે વખતે 
દરરોજના ૧૩ વારતી ઝડપે વણ્યું હોય તો એક'દરે તે તાકે 
કેટલે લાંખો હશે ? 
ત્રિરાશીઃ , 
(૧) ૨ શેર સૂતરમાંથી ૮ વાર ખાદી થાય, તો ૧૧।। 
શેર સૂતર્‌માંથી કેટલી ખાદી થશે ? 

(૨) ૧૨ વીસીના તાણા।માં ૧૩ શેર સૂતર નાય તો ૭ 
વીસીનામાં કટલું સૂતર ત્નય ? 

(૩) ૪૩૪૦ માણુસેો। એક માંડવે! કપડવાની ખાદી 
૧૨૫ દિવસમાં તૈયાર કરે છે, તો ૧૫ દિવસ વધારે કામ 
પહોંચાડવા માટે કટલાં માણુસો એછાં કરવાં ? 

(૪) અ. ભા. ચરખા સ'ધ ૧ ચે।. વાર ખાદી ઉત્પન્ન 
કરનારને રૂ. “-૩-૬ મદદ આપે છે. તે। ૧,૪૦૦ રૂપિયા 
મદદ મેળવનારે કૈટલી ખાદી ઉત્પન્ન કરી હશે ? 

(૫) ૬૬ માણસો ૧૮ દિવસમાં ૧૧૩૪૦ વાર કાપડ 
વણે, તો ૯૯ માણુસે। ૧2 દિવસમાં કૈટલા વાર કાપડ વણે ? 

(૬) ૨૦ માણુસના કુટઠુમ્બમાં ૮૦ વાર મલમલ ૩ 
અઠવાડિયામાં તૈયાર થાય છે, તો ૧૨ માણુસના કુઢુમ્બમાં 
૧૪૪ વાર મલમલ કેટલાં અઠંવાડિયાંમાં તેયાર થાય ? 

(૭) પાંચ માણુસના એક વણુકર-કુટુબે કાંતી, પીજ, 
વણીને એક વરમે એક તાકે તૈયાર કર્યોં. તેની કિમત 
તેને ૩૮૫ રૂપિયા ઊપજ. ૦) રૂપિયાનો કપાસ વગેરેને 


ખાદી ગણિત ૧૫૭ 


ખર્ચ થયે! હતે।. તે તે કુઢુમ્બના દરેક માણુસને દરરે।જની 
શી મજૂરી મળી? ( ૩૬૫ દિવસનું વષ.) 

(૮) (સૂતરનો। કસ ને સમાનતા : જુઓ પાનું ૧૫૩-૫૪.) 
અમુક સૂતરનેો કસ અનુક્રમે ૨૦૦, ૧૮૫ ને ર૧૦ આવ્યો; 
અતે આંક ૧૩, ૧૫, ને ૧૭ આવ્યો. તો તેના કસના 
અન સમાનતાના ટકા કેટલા થયા ? 

(૯) અસુક સૂતરને! કસ અનુક્રમે ૧૩૦, ૧૩૫ અને 
૧૪૦ છે અને આંક ૨૬, ર૨૪ અને ૨૮ છે. તો તેનાં સરેરાશ 
આંક, મજખૂતી અને સમાનતા શાં આવ્યાં ? 

(૧૦) આઠ આના કમાવા માટે ૧૮ આંકનું કેટલું સૂતર 
કાંતવું ન્નેઈ એ? ( આંક પ્રેમાણું ભાવને કોકો પરિશિજ્માં 
આપ્યો છે તે જુએ.) 
આંક કાહવેદ : 

નાંધ :--પાનાં ૧૪૪ થી ૧૪૬ જુએ. 

(૧) પાંચ આંકના ખે તોલા વજનના સૂતરની લ'બાઈ 
કેટલી ? 

(૨) ૧૨૬૦ વારની આંટીનું વજન ૩ તોલા છે, તો 
તેનો આંક કેટલે ? 

(૩) ૨૦ આંકની ૮૪૦ વારની પાંચ આંટીનું વજન 
કેટલું ? 

(૪) ૬૪૦ તારતી આંરટીનું વજન ૪ તેલા છે, તો 
તેતો આંક કેટલે! ? 

(૫) ૧૬ આંકની ૬૪૦ તારની એક એવી ૪૪ આંટીનું 
વન કેટલું ? 
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(૬) ૨૨ આંકના ૭ તોલા સૂતરનતી લખાઈ કેટલી ? 

નાંધ :--વીસી અ ૧૬૦ તાર. કાપડમાં ઊભા લાંખા 
તારને “તાણુ।' કહે છે; અને વણુતી વખતે નાખવાના આડા 
તારને “વાણુ।' કહે છે. સારા કાપડમાં વાણુતાણા સરખો 
જ વપરાય છે. 
પરચૂરષ્ષુ : 

(૧) ૧૨ વીસીના એક ચે. વાર કાપડમાં કેટલા વાર 
સૂતર નય ? 

(૨) ર૫ આંકનું પ શેર સૂતર ૩૬” પનામાં ૧૦ 
વીસીમાં વણુવા આપ્યું, તો કેટલા વાર કાપડ થશે ? 

(૩) ર૦ આંકનું આઠ શેર્‌ સૂતર ૪૫” પનામાં ૧૧ 
વીસી તાણુ।માં વણુવા આપ્યું, તો તેનું કેટલા ચોરસ વાર 
કાપડ થશે. 

(૪) ૧૬ આંકના ૧૨ વીસીના ૨૫ વાર કાપડમાં કેટલા 
ગેર સૂતર જેઈ એ ? 

(૫) ૧૦ વીસીના ૨૨ વાર કાપડમાં ૮ શેર સૂતર ગયું, 
તા તે સૂતર કૈલા આંકનું હશે ? 
શેત્રફળ : ચે।રસ સાપ 

(૧) ૮૮ અને ૩'%૮ના ખે દરવાનનવાળા એક 
મંડપ ૧૫૦” લાંખો, ૧૦૦' પહેળેોા અને ૧૦' ઊંચો કરવે 
છે. તેતી ચારે બાજુએ તેમ જ ઉપર, અને નીચે પાથરવામાં 
ખાદી વાપરવી છે. તો કટલા ચે।. વાર ખાદી ળ્નેઈ એ ? 

(૨) એક મકાનને ૮'2૧૨', ૧૦”2૮૧૪' અને ૧૧'2૮૧૧'ના 
એમ ત્રણુ ઓરડા છે, તો તે બધામાં પાથરવા માટે ૪૫” 
પનાતી કટલા વાર ખાદી ન્નેઈ શે ? 
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(૩) ૧૦' ઊંચા એવા ૧૬'૧૨', ૧૦'૮૮' અને 
૧૦?2૮૧૨'ના ત્રયુ ખ'ડોની ભી'તોને રંગીન ખાદીથી શણુગારવી 
છે; તે દરેક ખંડમાં ૬'%૩'નું એકેક બારણું તથા ૪'%૨।'ની 
એકેક બારી છે; તો તે માટે કેટલા ચોરસ વાર ખાદી ન્નેઈ શે ?' 
(૪) એક ૮ ઊ'ચા કાટખૂણુ ત્રિકાણુ ઓરડાની ખે 
બાજીએ ૧૬'2૧૨' અને કણું ૨૦ છે. તેને ૬'»૩'નું 
એક બારણું છે, અન ૪૯ની એક બારી છે; તે ખડને 
ઉપર્‌ અને ધરતી બાજાએએ કેટલા ચોરસવાર ખાદીથી 
પૂરેપૂરા જડી શકાય ? 

(૫) ૪૫' પનાતી ખાદીમાંથી પહરણુમાં ર। વાર, 
ચડ્ડીમાં ૧ વાર અને ટોાપીમાં ૦। વાર કાપડ ગયું, તો બધી 
મળીને તે કૈટલા ચોરસવાર થઈ? અને તેમાંની ર૪ વાર્‌ 
ખાદીમાંથી કેટલા માણુસને માટે પછેરણુ, ચડી અને રોાપીને 
મટ તેયાર કરાવી શકાય ? 
નફેતેપ્ટો : 

(૧) રૂ. ૦-૫-૪ના ભાવની ૬૨ માસે ૩૦૬૦ વાર ખાદી 
ઉત્પન્ન કરનારી સ'સ્થાને ૬ ટકા વ્યાજ ભરવું પડતું હોય 
અને ભ'ડોળ ઉપર દર રૂપિયે ખે આના વ્યવસ્થાખ્ચ થતું 
હેય, તો એ -ખાદીનોા પડતર ભાવ ચું? 

(ર૨) ગુજરાતમાં આવતી ખાદી પર અન ભા૦ ચરખા 
સે દર રૂપિયે અધૌ આના જકાત નાખી છે. હવે ગુજરાતમાં 
એક'દરે ખે લાખ રૂપિયાની ખાદી આયાત થાય છે; તે 
કેટલી જકાત મળતી હશે ? 

(૩) એક સ'સ્થાએ ૩૦,૦૦૦ રૂપિયાની ખાદી ઉત્પન્ન 
કરી, અને કામ કરનારાએના પગાર સહિત ખીન્ને ખર્ચા 
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કુલ ૨,૦૦૦ રૂપિયા કર્યો; હવે તે બધી ખાદી રૂ, ૩૫,૦૦માં 
વેચી. તે રોકેલી કિમત પર સે'કડે કેટલો! નફે। થયે! ? 

(૪) એક વેપારીએ અમુક રૂપિયાની ખાદી લઈ સે'કડે 
પ ટકા નફે। ચડાવી વેચી નાખી; તેથી તેને રૂ. ૪,૨૦૦ 
ઊપનજ્યા. તો તેણુ કૈટલા રૂપિયાની મૂડી રોકી હશે ? 
ધનશળ 

નોંધઃ --નીચેના દાખલાઓ માં ધક્ત લાકડાનાં માપેનું 
જ ધનક્‌ળ કાઢવાનું છે. 

(૧) રૅટિયાના મોભનું માપ ૪૩” 2૮૩” »૮૧'' 

,» પૉંખાંનું માપ ૨૪2૮૨” ૮૦1” 


ક પવાલું ૩''%૩”»૮૩” 
ર એેસણી ૧૭”2૮ર”૩” 
હાથે! ૧૭”»૮૧।1”૮૧” 
ર મો[હિયું ર” ૮૬''-૮૩”” 
પુ પાયા ૧11”2૮૩”-૪” 
જ કરેડા ૧૮”-5૮૩'”૩૮૧”” 


» લેોખ'ડી ધરી ૧૬”»૦11”-2૮૦1” 
(૨) પીંજણુનું માપ : 

દાંડઝી ર””2૧।”2૮૪૮”” 
માથાને! સાંધો ૪1” ૨૧” 

સપડી €”૧૦”-૮૧”” 
પૂગી-પાટલી ૧૫”5%૮”%૦॥” 
પૂણી-દાબણિયું ૭''%૭”-૮૦1। 

હાથે! ૨।1”2૮૧'':૮૬''માંથી 

ગોરીદ્ધો ૧૦”-૮૧।11”%૧।।” 
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પિત્તળને। પૂણી માટે સળિયે। ૧૧ ઇચ લાંબે; ક્ય,” વ્યાસને। પોલે! 
તાંત ચઢાવવા લોખંડને! ,, ૧૧ ,, 


(૩) ચરખો! ( લોહવાને। ) : 


9? પછ 99 ભરત 


કરેડે! (પહેળે। ) ૨ર૧”»૮૪'૩»૮૧”” 
»# (સાંકડે।) ૨૧”»૮૩”»૮૧” 


ધરી લાકડાની ૧૫”-2૮૧111”-»૮૧11” 

ટાચ પડદો ૨”»૮૦।11”2૧૨”” 

લાટ ર।1”»ર॥1”2૧૨” (આખુ' હેય 
તા ૨૧”) 

લાંભિયા ખે ૩૪” 2૮૧” ર્‌”ના દરેક 


ખેઠંક પટ્ટીએ। (ન. ચાર) ર્‌”»૧૮”%૦”તી દરેક 


(૪) તકલી ; 


દાંડી ૬1” લાંબી; રર” ગોળ. 


ચકતું ૧” ગે!ળ (વ્યાસ); 
(૫) સાળનું માપ : 


થાંભલી નગ ૪, દરેક 
આડી પટી નગ ૨, દરેક 
તર એક 

હાથામાં (સ્લે) 
ખડગપરી 

રેલરપટી 

રોલર 


ટે'' જડાઈ. 


પા! ક ૩” » ૩” 
૨1-2૮ ૩”૭૮ર૨” 
૫' ક ૩” ૭5 ૩” 
૮ 2૮૮”»૮૩” 
૬'કર્‌'' 2૮૧1” 
૬'ઝર!”'ક૧” 
૩।'2૧।।1”'»૮૧।।”” 


૧૬૨ ખપ્દીવિધપ્પ્રવેટિકપ 


સામૈયે।, મુઠીલ્ઞે!, બન્ને માટે ૫12૮૩” -૮૩' 
પવાયતતી ધોડી ન'ગ ખે માટે તીચેના 


પાયા નગ આઠે ૩'2૮૧11''ર્‌'” 
આડિયું ખે ૪'મ૮૩”ર્‌”” 
સાલપાટલી નગ ચાર ર૨'2૮૩''%૩” 
ફાળકા ધેડીમાં ૧।।'%૬''ઝર્‌” 


કૂચડો (થશ) નગ ૧ 
($) અટેરણુતનું માપ ? 


લ'બાઈ ૧૧” ઉ(કાચુ માપ ૧૩”) 
પહોળાઈ ૩'' 

જાડા ૦।” 

ફૂ।!ળકાનું માપ : 

વચ્ચેનો દાંડા ૧૮૦119૮૦” 
આડી પટીએ ૧૭”%૮3૧''7૦॥” 

ઊભી પટીએ 1૧૨”%૮૬''%૦1” 


નાંધઃ જાએ પાનું ૧૩૦. 


(1) ૯, ૧૬, 2૫, ૩૬ આંકના સૂતરના એક ઇ્ચમાં 
*ટભ્નાો વળ નનેઈ એ ? 


(૨) રપ આંકનું સૂતર કાંતતાં ર' ને! તાર કાઢવા કેટભ્રે 
વળ જેઈ એ ? 


(૩) ૩૬ આંડકનું સૂતર કાંતતાં ૧।'નેઃ તાર કાઢવા 
કટલેોમ વળ નેઈએ ? 


ખાદી ગણિત ૧૬૩ 


(૪) ૧૬ આંકનું સૂતર કાંતતાં ૧1' નો તાર કાઢવા 
ર્‌ટિયાના કેટલા આંટા ફેરવવા જેઈ એ? (રૅ'ટિયાને એક 
ટ્રેરે ત્રાક ૮૦ આંઢા ફરે છે). 


(૫) ૪૯ આંકનું સૂતર કાંતતાં ખે ફૂટના તાર માટે 
યરવડાચકરના કેટલા આંટા ફેરવવા જેઈ એ ? (ચક્રના એક 
આંર ત્રાક ૧૨૦ આંટા ફરે છે), 


($) દશ આંકના સૂતરના ૧”માં ૮૭1 તાર પથરાય; 
તો ૨૫ આંડકના કેટલા તાર પથરાય ? 


તેમ માપ: 


નોંધઃ વેગ લ્લેનાર ચક્ર કરતાં, વેગ આપનાર ચકને 
ઘેરાવો (પરિધ) જેટલા ગણુ વધારે અયવા ઓછે તેટલા 
ઘણુ વધારે અથવા ઓછા આંટા વેગ લેનાર ચક્રને મળે. 

(૧) ૭૨” ધેરાવાના રે'ટિયાની ત્રાકની ગરગડીને પરિ 
૩ દોરા છે, તો! રેટિયાના એક ફેરે ત્રાક કેટલા આંટા ફરે? 
( દોરે ન્ટ” ) 

(૨) યરવડાચક્રના પહેલા મૂળચક્રનો પરિઘ રર” છે, 
બીજ ગતિચક્રની મોટી ધરેડ ૧૫” તથા નાની ૪' છે; અને 
ત્રાકની ગરગડીને પરિધ ૩ દોરા છે; તો તેના પહલા ચક્રના 
એક આંઢામાં ત્રાક કેટલા આંટા ધરશે ? 

(૩) નવા યરવડા ચક્રનું મૂળચક્ર ઘેરાવામાં ૨૪” છે, 
ગતિચક્રની મોટી ધરેડ ૧૫” તથા નાતી ૪” છે; અને ત્રાકની 
ગરગડીને। ઘેરાવો ૨ દેરા છે; તા મૂળચક્નના એક આંઢાથી 
ત્રાક કૈટલા આંટા પ્રશે ? 


૧૨૪ ખપધ્રીવિલપપ્રજેરિકા 


વળાટ લંથયી : 

નોંધઃ વણુાટમાં સૂતરના આંકનું વગમૂળ ૯૧૦: 
જેટલા ૧” માં તાણાના તાર જેઈ એ. આ પ્રમાણે તાણા- 
વાણુામાં તાર લ્લેવાથી વણુ।ટ સારે! આવે છે. 

જેમ કે: ૧૬ આંકનું સૂતર હેય તો “૧૬ 2૮૧૦ -%૪૦ 
તાર; એક પઈચમાં તાણામાં લેવા હવે ૪૦ તાર - ૦1 વીસી; 
એટલે એક ૪ ચમાં ૦1 વીસી તાર થયા. 

(૧) ૧૬ આંકનું સૂતર ૪૮” પનામાં વણુવા કૈટલી 
વીસી તાણુ। કરવે। ન્ને% એ ? 

(2૨) ર૫ આંકનું સૂતર ૩૬” પનામાં વણુવા કેટલી 
વીસી તાણુ। કરવે। ન્નેઈ એ ? 

(3) € આંકનું સૂતર ૭2૬” પનામાં વણુવા કૈટલી વીસી 
તાણા કરવો જેઈ એ? 

(૪) ૩૬” પનામાં ૯ વીસી તાણુ। હોય, તે તેમાં 
વાપરેલું સૂતર કેટલા આંકનું હશે ? 

(૫) ૪૪” પનામાં ૧૧ વીસી તાણુ હેય, તો તેમાં 
વાપરેલું સૂતર કેટલા આંકનું હશે ? 

(૬) ૪૮” પનામાં ૧૮ વીસી તાણા હોય, તે તેમાં 
વાપરેલું સૂતર કૈટલા આંકનું હશે ? 

નોંધ: એેતારા કરતાં ચોતારા વષ્ાટમાં ટ્રે ભાગને 
તાણુ। પુરાય છે. 

(૭) ચોતારી ખાદી માટે ૧૬ આંકના સૂતરના ૩૬” 
પનામાં કટલી વીસી તાણુ। લેવાય ? 

(૮) ૧૨ વીસીના ૪૫” પનાના ચોતારા તાષ્યામાં કેટલા 
આંકનું સૂતર હશે ? 


ખપ્દી ગવત ૧૨૫ 


જોણજો : વીશીનું જોઇક : 
૧”4૦ ૮ દોરા ૨ તાર-૧ નેગન૨ તાર 
૧૨”-:૧ ફૂટ ૪ જેગ--૧ ચે।કઃ:-:૮ ,, 


૩ ફૂટ -૧ વાર ર૦ ચોક--૧ વીસી--૧૬૦ ,, 
લગભગ ૪ ફૂટ-ઃ૦૧ તાર 
સપ્મપન્ય : 

ખાદી ગણિતમાં ઉપયોગી પરચુરણુ દાખલા તથા 
નિયમે। અને રીતો : 

(૧) ૨૦ આંકના એક રીલમાં ૪૦૦ વાર લાંખે। દોરે 
છે, તેમાં ૨૦ આંકના ૩ તાર લઈને &રડેલા છે; ડરડવાથી 
તે દર ફૂટે ર૨” સ'કોચાયો હતે; તો તેમાં કેટલું સૂતર ગયું 
હરે ? અને તેની નવા દરે કિમત શી? (પૃણીને ભાવ શેરે 
3. ૦12 ગણુવેો; દર માટે જીઓ સૂતરના ભાવનું પરિશિષ્ટ.) 

(૨) ૩૦૦ તારની ઝડપે એક માણુસ ર્‌જ ૮ કલાક 
કાંતે છે; એક દિવસ તેણુ ઝડપ વધારી ૩ર૨પની કરી; તો 
રોજ કરતાં સવાયું કાંતવા તણુ કેટલો વધારે કે એછે! સમય 
કામ કરવું ? 

(૩) સામાન્ય માળ માટે જે સૂતરમાંથી માળ બનાવવી 
હેય તે સૂત્રના આંકના ચોથા ભાગના તાર લેવામાં આવે છે, 
અને પાતળી કરવા માટે તે કરતાં એક તાર ઓછે લેવાય છે; 
તો બને જાતની માળે! માટે ૧૬, ર૦, ૨૪, ૨૮, અને ૩ર 
આંકના સૂતરના કેટકેટલા તારે લેવા જપ એ ? 

(૪) એક માળ માટે ૪૦' લાંબા અમુક તાર લઈ 
ડૅેર્ડયા. તેમ કરતાં તેની લખાઈ ને। તુજ ભાગ વળને લીધે 


૧3૬ ખપ્દીવિલપ્પ્રલેરિકા 


ટ્કાઈ ગયો. પછી રહેલા તારને (્ેવડે। ) ત્રમ થેવકો કરી, 
મૂરી ઠેરડયો, ત્યારે પાછે તે લબાઈને। જદ ભાગ ટ્ૂ'કાઈ 
ગયો; તો છેવટે કેટલા ફૂટ લ'બાઈતી માળ તેયાર ચઈ હશે ? 


(૫) એક પૂણીનું વજન એક આતી હોય તે તેમાંથી 
કાંતેલા ૪૭ તારનો આંક કેટલે! ? (આંક તારની અને વારની 
બને રીતે કાઢો.) 


(૬) ર૬ આંકના સૂતરનું એક શેરનું ક'તામણુ રૂ. ૨-૨-૦ 
છે; તો રૂ।. ૦-૩-૬ પાઈ કમાવા એક માણુસે ૮ કલાકમાં 
કેટલું વજન અને કેટલી ઝડપે કાંતવું જેઈ એ ? 


(૭) મણુ કપાસમાંથી ૧૩ શેર ર નીકળે; 
શેર રૂમાંથી ૩૭ તોલા પૂણી થાય; 
શેર પૂણીમાંથી ૩૯ તોલા સૂતર થાય; 
શેર સૂતરમાંથી ૪૨ તોલા ખાદી થાય; 
કપાસનો ભાવ ૪) રૂ।. મણુ છે; 
પિલામણુનો ભાવ ૧૦) આને મણુ છે; 
કપાસિયાનેો ભાવ ૧। રૂ।. મણુ છે; 
પીંનનમણુ શે2 ર્‌ ના ર્‌।. ૦-૩-૦ છે, 
૧૬ આંકનાં શેર સૂતરનું ક'તામ'ગુ રૂ।. ૧-૨-૩૭ પાઈ છે; 
વણુકરી દર વારે વીસીએ ત્રખ્મ્‌ પાઈ છે. 


(૧) એક મણુ કપાસમાંથી કેટલા વજનની ખાદી 
થાય? 


(૨) ૧૬ આંકનું સૂતર કાંત્યું હાય, તો કટલા 
ચોરસ વાર ખાદી થાય ? 


ખાદી ગળણિત ૧૬૭ 


(૩) તેની મૂળ કિમત પર નફો તથા વ્યવસ્થાખચ' 
૧૨। ટકા ચઢાવી વેચવી હોય તે વેચાણુકિમત 
દર ચોરસ વારે શી રખાય? 

નોંધ # અપૂર્ણાંકની કસર છેડી દેવી. 
(૮ ) કપાસ પીલવાની ઝડપ કલાકે ૧૦ રતલ છે; 


રૂ પીંજવાની ઝડપ ## ૧૦ તોલા છે; 
પૂણી વાળવાની ઝડપ ,, ૨૦ તોલા છે; 
કાંતવાની ઝડપ ,#, 3૦૦ વાર જે. 


એક તાણુાને પરચૂરણુ સમય ૩૦ કલાક લાગે છે; 

(તાણુ। તૈયાર કરવામાં કોકડાં, કોકડી, તાણી કરવી, 
પવાયત કરવી અને સાંધ વગેરે બધું જ ગણ્યું છે. ) 

વણુવાની ઝડપ કલાકે ન॥1। વાર છે, અને સૂતરને 
આંક ૧૬ છે. 

આ પ્રમાણુ ગણુતાં ૦। મણુ કપાસની ખાદી તૈયાર 
કરતાં કેટલા કલાક લાગે? 

(આ દાખલામાં કોઈ પણુ ક્રિયા કરતાં ધટ પડે છે 
તે ન ગણુવી, ) 

(૯) નજિનતોમાં ૬) રૂપિયે ભાર લેખે કપાસ પીલી આપે 
છે ને કપાસિયા પાછા આપે છે; અને ગામડામાં પીંજરાએ। 
કપાસિયા બદલે લોઢી આપે છે; તો ૧ મણુ કપાસ લેવામાં 
કઈ રીતે કટલાં નફેનુકસાન થાય ? કપાસિયાનેો ભાવ 
ફા. ૧। ગણુવે. 

નોંધ: પાન ૧૪૫મું ન્નેવું. 

(૧૦) ૪૦, ૩૦, ૧૭ અને ૧૨ એ આંકની ૪ વારની 
આંટીનું વજન કેટલા ગ્રેન થાય? 


૧૧૮ ખદદીવિદ્યપ્ગ્રવેટિકા 


(૧૧) ૮॥, ૪1, ૧૭ અને ૨ ગ્રેન વજનતી ૪ વારની 
આંટીના આંક શા? 

નોંધ: ગતિચક્રની ગોાઠવણુ માટે જુએ પાનું ૧૨૯. 

(૧૨) ૨૦” વ્યાસના રૈ'ટિયા ઉપર ૧।।” વ્યાસનું 
ગતિચક્ર હોય તો! બન્ને ચક્રેનાં મષ્યબિદુ વચ્ચે ઓછામાં 
ઓછું કેટલું અંતર જેઈ એ ? 

(૧૩) ૧૮” વ્યાસના રૅટિયા પર ૧” ની ત્રિજ્યાનું 
ગતિચક્ર બેસાડવું હેય તે! તેમનાં મધ્યબિદુએ। વચ્ચે એ।છામાં 
ઓછું કેટલું અ'તર રાખવું જોઈ એ ? 

(૧૪) એક રૅ'ટિયાના ગતિચક્રની મોરી (ગતિ આપ- 
નારી ) ધરેડનોા વ્યાસ પ” છે, અને ત્રાકની ધરેડને વચ્ચેને 
વ્યાસ ખે દેરા છે. તો તે બન્નેનાં મષ્યબિદુએ વચ્ચે કેટલું 
અ'તર હોવું જેઈ એ ? 

(૧૫) વગર તૂટચ કતાય તો જે કાંતનાર એક 
મિનિટમાં ૬ તાર કાંતે છે, તેને જો દરેક ૩ તાર કાંત્યા 
બાદ સૂતર તૂટે અને તેને સાંધતાં ૧૦ સેકડ લાગે, તો દર 
કલાકે તેની પહેલી રીત કરતાં તૂટતી વખતે કૈટલા તાર 
એ!છા ક'તાય ? 

(૧૬) એક રે'ટિયાના મુખ્ય ચક્રને પરિધ ૨૮” છે; 
એ જ રેટિયાના ગતિચકરનું પોતાનું પ્રમાષું ૧: ૩ છે. ત્રાકની 
ગરેડીનો પરિધ છ દારા છે. કાંતતી વખતે માળ સરકવાને 
લીધે મુખ્ય ચક્ર એક વખત કેરવતાં ત્રાક જેટલા આંટા 
ફરવી જેઈ એ એથી આઠ આંટા એઓઇછી ફરે છે; તો ૨૫ 
ન'બરના સૂતરનો આઠ વાર લાંખે! તાર કાઢવા માટે એ 
ચરખાના મુખ્ય ચકને કટલા આંટા ફેરવવું જેઈ એ ? 


બાદી ગિત ૧૬૯ 


(૧૭) એક તોલાની ૧૬ ભેખેનતી એક પૂણીમાંથી ૨૦ 
ન'બરનું સૂતર કાંતતાં જે સે'કડે ર1 ટકા કચરો -- નકામું 
નતય છે; તો વગર તૂટચે જેટલ્ષે લાંખે। તાર નીકળવે। ન્નેઈ એ, 
તે કરતાં તૂટવાથી કટલા તાર ઓછા નીકળરે ? 

(૧૮) ત્રણુ આંટીખઓનેો સરેરાશ નબર ૧૨ છે; તેમાંની 
એકનું વજન ૪ તોલા છે, બીજનો નબર ૧૩ છે; જે ત્રીજી 
આંટીનું સૂતર ૭૦ ટકા મજખૂત હોય તો તે કૈટલું વજન 
ઉઠાવીને તૂટે ? 

(૧૯) એક આંટીમાંનું સૂતર ૧૦૮ તોલા વજન 
ઉઠાવીને તૂટે છે, તો તેનો કસ ૫૦ ટકા ગણાય છે; ખીજ 
એક આંટીમાંના મૂતરના કસ ૬૦ ઢકા છે, અને તેનું વજન ૨॥। 
તોલા છે; ત્રીજ આંટીમાંનું સૂતર ૧૬૨ તોલા વજન ઊ'ચકે 
છે, અને તેનો નબર ૧૬ છે; તો તે ત્રણુ આંટીઓને! 
સરેરાશ ન'બર અને સરેરાશ કસ કેટલે! હશે ? 

(૨૦) ૮૨ તોલા પૂણીમાંથી જીટીને લીધે ૮૦ તોલા 
સૂતર નીકળતું હેય, તો એક કાંતનાર ૮૨ તોલા પૂણીમાંથી 
૭૭ા તોલા ૧૬ આંકનું સતર કાંતી લઈ આવે; તા એને 
ક'તામણુમાંથી ઘટની કિમત કપાતાં ક'તામણુ ચોખ્ખુ શું 
મળશે ? ( પૂણીનેો ભાવ ૩1. ૦-૧૦-૦ ગણુવે।.) 

(૨૧) એક રે'ટિયાના મુખ્ય ચક્રને વ્યાસ ૧૪ ઇંચ છે, 
અને તેના ગતિચક્રની નાની ધરેડને પરિધ ર ઇચ છે, તથા 
મોરીનેો ૪ ઇચ છે; બને ચક્રેની માળ સરકવાનું પ્રમાણુ 
ર૫ ઢકા છે; અને ત્રાકની ગરેડીનો પરિધ ડ્રે દચ છે. 
તો ર'શ્િયાના મુખ્ય ચક્રના એક આંઢટામાં ત્રાક કેટલા આંટા 
શૂરશે ? 


૨૭૦ ખાદીવિધાગ્રવેડિકા 


જવાબો 
સરવાળા--(૧) ૧ર આંટી. (૨ર) ૩૫ લટ, (૩) ૯૯ શેર 
સૂતર. 
બાદબાકી--(૧) ૪ થેલી. (ર) ૭ વાર. 
સરવાળા; બાદબા%ી મિશ્ર--(૧) ૫૭ ટોપી. (૨) ૭૬૦૯૦ 


ગુણાકાર--(3) ૧૨૦૩૨૦ ફૂટ લ'બાઈ; ૩૦૦૮૦ તાર. (૨) 
૧૫૯૬ પાઈ. (૩) ર૨૪૦ તાર. 
ભાગાકાર--(૧) ૬૭૨૦ તાર. (૨) ૨૭૬ ન્નેગ. (૩) ૭ વીસી 
(૪) ૪૦ ચેક. 
મિશ્ર--(૧) ૫૦૦ વાર. (ર) ૩૭૫ તાર. (૩) ૧૩૨ આંટી. 
(૪) ૧૪ આંટી, ૪૦ તાર. (૫) ૯ મણુ કપાસ. 
(૬) ૫ શેર ઝડપ; ૧૬ શેર લે।!૯વું (૭) રૂ. ૭-૮-૦; ૮ 
શેર પીંછી પૂણી કરવી; ૧૨ પૈસાભાર. (૮) ર૨ડા॥ 
શૈર તેયાર પૂણી. (૯) ૯ શેર સૂતર; રૂ. ૧૨-૩-૦ 
કમાણી. (૧૦) ર્‌. ૯-૮-૪ફ્ે પાઈ. (૧૧) ૨૮૮ તાર. 
(૧૨) અસ ૨૦૬૮ તાર, ૨૫૮ ઝડપ. થ ૧૯૦૬ તાર; 
ર૨૩૮ ઝડપ. (૧૩) ૨૫૦ આંટી, પ$ વાર સુતર 
જોઈ એ. (૧૪) 2૮ લટ. (૧૬) પહેદ્લે ૩પર્‌ તાર; 
બીજે ૨૬% તાર. (1૬) ૯૩૮૦ વાર. 
પરચૂરણુ--(૧) ત્રમડાને બદલ્લે પાંચડો ગણેજ્ે. 
(૨) અ ૧૦૭, વ ૭૭, જ ૧૩, 
(૩) રૂ. 3૦; ર્‌. ૨૦; ર્‌. ૩૦. 
(૪) આંટી ૯૧, લટ ૪, તાર ૩૩. 
(૫) ૧૪ વીસી. 


ખાદી ગણિત ૧૭૧ 


' લધુતમ ગુરુૃતમ --(3) ડર વાર. (૨ર) ૪૨૦ વાર રસ્તે. 

(૩) ૧૨૭૫ ફૂટ, 
અપૂણાંક-- (૧) ૭૨૦ હાથનું; ૩૦૦ વાર મિલનું; ૧૮૦ 

વાર્‌ પરદેશી, (૨) ૧૦૦ વાર. 
ત્રિરાશી--(૧) ૪૬ વાર. (૨) ૭ શેર; ર્‌ડરૈું તોલા. (૩) 

૪૬૫ માણુસ ધટાડવાં. (૪) ૬૪૦૦ ચોરસવાર. 

(૫) ૧૧૩૪૦ વાર. (૬) ૯ અઠવાડિયાં (૭) રૂ. 

૦-૩-૨૭. (૮) ૮૮ કસ, ૭૩રું સમાનતા. (હ) ૯૦ 

ટકા; ૮૪૯% સમાનતા. (૧૦) ૩ રૂ.; ૬ આંટી, 

પ૪્ીં તાર. 
આંક કાઢવે।1--(૧) ર૧૦ વાર. (૨) ૨૦ આંક, (૩) ૧૦ 

તોલા. (૪) ૧૦ આંક, (૫) 21 શેર. (૬) ૩૨૩૪ 

વાર. 
પરચૂરણુ--(૧) ૩૮૪૦ વાર. (૨) ડરફ્રેરં વાર કાપડ. (૩) 

૪ર ચો..વાર કાપડ. (૪) ૭ઝું શેર. (૫) ૧૦1 નંબર. 
્ેત્રકળ-ચોરસમાપ. 

(૧) ૩૮૭૯૮ ચે. વા. (૨) ડ૧હેડ્રે વાર ખાદી. (૩) 
૧૪રટે ચો.વાર ખાદી. (૪) પ૦ટે ચો.વાર ખાદી. (૫) 
પ ચેો.વાર; ૬ જણુને અપાય. 
નફ્રેતોટેો---(૧) લગભગ રૂ. ૦-૬-૪ પાઈ. 

(૨) ૬૨૫૦ રૂપિયા 

(૩) ૯ર ટકા 

(૪) ૪૦૦૦ રે. મૂડી. 
ધનધળ--રે'ટિયામાં ડર ધનફૂટ. 

પીંજણુમાં કુ ધનદૂટ. 


૧૭૨ ખપ્દીવિદ્યાગ્રજેટિક 


ચરખામાં ફેણ ઘનફૂટ. 
સાળમાં પડુ્કેસટં 
અટેરણુ ૯ ધનઇચ. 
કૂ।ળકામાં ૧૬ દ્રનઇચ. 
વેગમાપ--(૧) ૧૨, ૧૬, ૨૦, ર૪ દરેકમાં વળ. 
(૨) ૪૮૦ વળ. (૩) ૪૩૨ વળ. 
(૪) ૩ર આંટા. (૫) પટ્ટે ફેરા. 
(૬) ૧૬૭. (૭) ૧૯૨ ફ્રેરા ફરે. 
(૮) ૨૦૦ ફ્રેરા ફરે, (૯) ૩૬૦ ફેરા કરે. 
વણાટ સ'બધી--(૧) ૧૨ વીસી. (૨) ૧૧ વીસી; પ ચેક. 
(૩) ૬ વીસી, ૧૫ ચે।ક. (૪) ૧૬ આંડનું. 
(૫) ૧૬ આંકનું, (૬) ૩૬ આંડનું, 
(૭) ૬ વીસી, (૮) ૪૧ આંકનું. 
સાસાન્યઃ (૧) ૧૪૪૦ વાર સૂતર; ર્‌।. ૦-૨-૧૦૩ેર્ પાઈ 
(૨) ૧૪ કલાક વધારે કાંતવું. 
(૩) ૪, ૫, ૬, ૭, ૮; ૩, ૪, ૫, ૬, ૭. 
તારે ભ્વેવા. (૪) ૧૦ ફૂટ માળ. (૫) ૪૭ આંક. 
(૬9) ૪૪ તોલા; ૨૧૪૬ તારની ઝડપ. 
(૭) અ. ૧૨ શેર ૧૨ તોલા. 
ય. પ૭રેકૈં ચોરસવાર. 
જ. રૂ. ૦-૮-૧૦૭૫ 
(૮) ૪૦૨ કલાક ૩ર મિનિટ. 
(૯) પહેલી કરતાં ખીજી રીતમાં ૩. ૦-૯-૬ વધુ 
આપવા પડે. 
(૧૦) હું ગ્રેન; ૧ ગ્રેન; રેકેટ ત્રેન; રહું ગ્રેન. 


ખદદી ગણિત ૧૭૩ 


(૧૧) ૪ આંક; ૮ આંક; ર આંક અને ૧૭ આંક, 
(૧૨) રડું ઇંચ અ'તર. (1૩) ર૪ ઇચ અ'તર. 
(૧૪) એકછામાં ઓછું ૭ર્ટુ ઇંચ અતર રાખવું. 
(૧૫) બીજ રીતે ૯૦ તાર એછા ક'તાશે. 

(૧૬) ૬૦ આંઢા. (૧૭) ટ્રે તાર ઓછે। નીકળશે. 
(૧૮) ૧૭૫ તેલા, 

(૧૯) સરેરાશ આંક ૧૬ અને કસ દવટ. 

(૨૦) રૂ. ર-૦-પછજદ્ૃ. (૨૧) ૧૧૯ ફેરા કરે. 


૧૪ 
કાંતણુ પીંજણુતું યત્રવિજ્ઞાન 


નોધ :-- 

[ “વર્ધા શિક્ષણુ યોજતા” પુસ્તકમાં કાંતણુના અભ્યાસકમમાં 
જે પ્રશ્નો ઉદયાદરણુથેં આપેલા છે, તેમની જ ચર્ચા દ્વારા તેવું 
ય'ત્રવિજ્ઞાન અહી' રન ક્યું” છે. ] 

વર્ષ 1લુ' 

પ્રશ્ન ૧--જે તકલી ઉપર વધારે સૂત? વીટાળવામાં 

આવે તો તેતા વેગતું પ્રમાણુ (ગતિ) એછું કેમ થાય છે ? 
લમભગ આજથી ત્રણુસે। (3૦૦) વર્ષ પહેલાં સરે 
આઇઝેક ન્યૂટત નામતા વૈજ્તાતિકે એવું શેધી કાહયુ' કે, 
ફોઈ પણુ ર્થિર્‌ વસતુ પોતાતી મેળે ખસતી તથી અથવા 
તે ગતિમાં હોય તો આપમેળે શિથેરે થતી નથી, પર્‌ંતુ 

ફરવામાં કૈ અટકાવવામાં બળતો! ઉપયોગ કરવે। જ 
પડે છે, આ તિયમને ન્યૂટતનો જડતવતો તિયમ કહે છે, 
અથવા ગતિતો પહેલે તિયમ કહે છે. 
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ઉપરના નિયમને આધારે, તકલી ન્યારે ફ્રેરવવી હોય 
છે થારે તે આપમેળે ફરતી નથી, પણુ ચપટી કે હાથની 
હથેળી વડે બળ આપીને ફેરવવી પડે છે. તકલી ફરે છે 
થારે જ તેની ગતિનું આપણુને ભાન થાય છે. ગતિ 
એટલે શું તે હવે ન્નેઈ એ. 

આપણે ન્ેઈ શક્યા કૈ ગતિ એટલે તકલીને। ૬રવાનેા 
વેગ. પરતુ વેગને વિચાર ત્રણુ દણ્િએ કરવે। જેઈ એ : ઝડપ, 
દિશા અને સમય. વૈત્તાનિકેો આવા વેગને માત્ર લીટી વડે 
બતાવી શકે છે. જેમ કે, એક ચાર ઇચ લાંખી લીટી દોરે।. 
તેના ચાર સરખા ભાગ પાડી, એક તરફ પૂવ અને બીજ 
તરફ પશ્ચિમ લખે1. પશ્રિમથી પૂવ તરફ મે।ટર દોડતી 
હોવાથી લીરી ઉપર તીર વડે તે દિશા બતાવે।. તેની 
બાજુમાં કો'સમાં સમય દર્શાવો. લીટીની નીચે પ્રમાણુ 
(3૦1૯ ) જણાવો (જુએ આકૃતિ ન. ૭). 


। 
પશ્રિમ 
રુ----------૪---------સકપર્કઉ કલાક) 
(પ્રમાણુ ૧ ઇચઃ-૧૦ માધ્લિ ). 
અ. ૭ 


મેો।ટરની ઝડપ લીટીથી બતાવાય છે. 

આવી લીટી ન્નેતાંની સાથે એમ કહી શકાય કે, વસ્તુ 
(અહોં મેો।ટર) , પશ્રિમથી પૂર્વ તરફ કલાકે ચાલીશ 
માઈલની ગતિએ દેડે છે. હવે એમ સમન્ને કે, એક મોટર 
કલાકે દશ માઇલ અને એક આગ્ગાડી કલાકે પચાસ 
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માઈલ કાપે છે. અહી' આપણું બન્નેની ઝડપને વિચાર 
કરીએ છીએ, તેથી કહીએ છીએ કે આગગાડી મેટર 
કરતાં પાંચ ગણી વધુ ઝડપે દોડે છે. સાથે સાથે દિશાનું 
ભાન હોય તેો એમ પણુ કહી શકીએ કે, દહ્ઞિણુથી 
ઉત્તર અગર પૂવથી પશ્ચિમ તર૬ જાય છે, પરતુ જ્યારે 
મોટર કે આગગાડીને થાભાવવાની હેય છે યારે તેની ઝડપ 
ઓએઇછી કરવી પડે છે, પરિણામે તેની કલાકની ગતિ સ્પજ 
રીતે ઓછી થતી માલૂમ પડે છે. આમ કરવા માટે બેક 
વડે પ્રતિકૂળ બળ વાપરવું પડે છે. આવું પ્રતિકૂળ બળ 
વાપરીએ નહિ તે, ન્યૂટનના જડત્વના નિયમ પ્રમાણે, તે 
આપમેળે રશ્થિર થાય નહિ. 

ઊભેલી મેો।ટરને ચાલુ કરતી વખતે પેટ્રાલથી ચાલતા 
એ'જિન વડે બળ આપીને ચાલુ કરવામાં આવે છે, અને 
ચાલુ રાખવા માટે સતત બળ આપવું જ પડે છે, તે આપણુ 
સૌ ન્નણીએ છીએ. હવે વિચારે કે, ચાલતી મેટરને ખ્ેક 
માર્યા વિના પેટ્રોલ આપવાનું જ બ'ધ કરવામાં આવે તો શું 
ચાય ? તરત જ એ'નિન ચાલતું બ'ધ પડે, કૈમ કે મોટટરને ચાલુ 
રાખવામાં કાયમ વપરાતું બળ મળતું બ'ધ થાય અને પરિણામે 
થોડા સમય પછી મેટર ક્રમશઃ ધીમી પડી ઊભી રહે. 
ન્યૂટનનો જડત્વનો નિયમ તે એમ કહે છે કે, ચાલતી વસ્તુ 
સામા બળના અવરેધ સિવાય આપમેળે સ્થિર થતી જ 
નથી. ઉપલા અનુભવ ઉપરથી વિચારવું પડશે કે મે।ટર 
શાથી ચાલતી બ'ધ પડી. 

ચાલતી# મોટર ઉપર્‌ નીચેનાં ત્રણુ વિરેધી ખળ કામ 
કરી રહ્યાં છેઃ (૧) હવાનું અવરોાધી બળ -- કારણુ કે હવાને 
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કાપીને મોટરને આગળ ધપવું પડે છે, આવી જાતના વિરોધી 
બળનું ભાન સામે પવને સાયકલ ચલાવનારને સારી પેઠે 
હેય છે. (૨) ધર્ષણુબળ -- મે।1ટરનાં રબરની વાટવાળાં પેડાં 
રસ્તા ઉપર ઘસાઈ ને કરતાં હોવાથી. ખરબચડી કરતાં લીસી 
સપાટી ઉપર વસ્તુને સહેલાઈથી ધસડી શકાય છે. છતાંય 
ધર્ષણુબળ તો પોતાનું કામ ઓછાવત્તા પ્રમાણુમાં કર્યા જ 
કરે છે, (૩) ગુરુત્વા।કષણુ ખળ --આ ખળ વસ્તુતઃ 
પદાર્થનું વજન જ બતાવે છે. આ સમજવા માટે નીચેની 
હકીકત ષ્યાનમાં રાખવી જ્નેઈ એ. 

આજથી ત્રષણુસે। વર્ષ પૂવે સર આઇઝેક ન્યૂટન પોતાના 
બગીચામાં ઝાડની નીચે આરામખુરસીમાં ખેસીને વાંચતા હતા, 
ત્યારે તેમણે એક ધળને તે ઝાડ ઉપરથી નીચે પડતાં નેયું. 
તે ઉપરથી તેમણું બહુ વિચારને અતે પ્રયોગો કારા એમ 
શોધી કાઢયુ' કે, વસ્તુ વસ્તુ વચ્ચે પરસ્પર આકષ'ષુ હેય છે 
અને દરેકેદરેક વસ્તુ અને પૃથ્વી વચ્ચે પષ્યુ આવું જ 
ગુરુત્વાકર્ષણુ હોય છે. તેથી જ કેઈ પણુ પથ્થરને ઉપર 
ફેકીશું તોપણ તે થોડી વારે નીચે જ પડશે. આવા આકષ ણુ- 
બળને લીધે જ શન્યાવકાશમાં (આકાશમાં ) પૃથ્વી, તારા 
અને સૂર્યાદિ પ્રદે પોતપોતાની જગાએ કાયમ રહી શકે છે. 
આવું બળ ચૃથ્થીના મપ્યભાગમાંથી શરૂ થાય છે અને 
વસ્તુના કદના પ્રમાણુમાં વધે છે; તેમ જ પૃથ્વીના મષ્યભાગ 
અને વસ્તુ વચ્ચેના અ'તરના વગના વ્યસ્ત પ્રમાણુમાં વધે છે 
તેમ તેમણું પ્રથોગો! દારા સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. તેયી «૪ 
પૃથ્વીની સપાટી ઉપર સ્પ્રિગકાંટા વડે કરેલું વજન પર્વત ઉપર 
એણું માલૂમ પડે છે, તેમ જ પૃથ્વીના ઉત્તર પ્રુવ પાસે કરેલું 

શા૧૨ 
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વજન વિષુવજૃત્ત ઉપર કરેલા વજન કરતાં એછું માલૂમ 
પડે છે, કારણુ કે પૃથ્વી વચ્ચેથી વધુ ઊપસેલી છે. આવી 
જાતનું એઓઇછાવત્તાપણું બહુ ક્ષુદ્ર છે, કારણુ કે પૃથ્વીની સપાટી 
અને તેના મષ્યભાગ વચ્ચેનું અંતર લગભગ ૪૦૦૦ માધલ 
છે. તેથી પૃથ્વીની સપાટીથી ૪૦૦૦ માધ્લિ ઉપર જધ એ 
તો જ બને વચ્ચેનું અંતર બમણું થયું કહેવાય. ન્યૂટનની 
શોધ પ્રમાણે, અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણુમાં તે બળ ચવું 
જોઈ એ; એટલે તે બળ અંતર બમણું થવાથી ઝૈ એટલે 
મૂળ વજનના ચોથા ભાગનું થશે. આ ઉપરથી ન્ને ચાર 
માઇલિ જેટલે ઊંચે જઈ એ તે જ ૧૦૬૦ ગ્રામ વજન ૯૯૮ 
ત્રામ વજન થાય, આ તેો સહેજ શાસ્ત્રની વાત થઈ, 
આપણે તો ગુરૃત્વાકર્ષણુબળ એટલે વસ્તુનું વજન, એમ જ 
સમજવાનું રહ્યું; કારણુ કે પૃશ્વી જે બળથી વસ્તુને પોતા 
તરક ખે'ચે છે તે સ્પ્રિગકાંટા વડે મપાય છે અને તે તેનું 
વજન મણાય છે. 

ઉપરના મોટરના દાખલાને બદલે હવે આપણું ભમરડાને 
દાખલ્લો લઈશું. જે ભમરડે। એતી મેળે ફરતે! નથી હોતો, તેને 
જાળ વડે બળ આપીને આપણે ફેરવીએ છીએ, તે બધા જ 
કબૂલ કરશે. જમીન ઉપર, ન્નળ વીંટવાની પદદતિ પ્રમાણે, 
ધડિયાળના કાંટાની કે ધ'ટીની કરવાની દિશામાં તે ફર્યા કરશે. 
(જુએ આકૃતિ ૬ % અને શ.) 

થોડા વખત પછી તે કરતો બધ પડશે. તે ઉપર 
સમનળવેલાં ત્રણુ વિરોધી બળને કારણું જ ફરતો અધ પડે 
છે તે હવે જનેઈએ. (3) તે ફરે છે યારે હવાને કાપીને ફરે 
છે, તેથી તેને હવાનો અવરોધ નડે છે. (ર૨) જમીન ઉપર 
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કરે છે ત્યારે ધષણુબળને। વિરોધ થાય છે. (૩) તેને વજન 
હોવાથી ગુસ્ત્વાકષણુબળ ગતિ રોકવાનું કામ કરે છે. 

સૂતર વધુ વીંટવાથી તકલીની ગતિ ઓછી કૈમ થાય છે, 
તે હવે આપણું સમજ શકીશું. 

તકલી ફ્રેરવતી વખતે તેના જડત્વની સામે ચપટીનું 'કે 
હથેળીનું બળ વાપરીએ છીએ તે બધે! સમય સરખુ' જ રહે 
છે તેમ માનતી લઈ એ. તે તેની ઉપર તીચેનાં ત્રણુ વિરોધી 
બળની અસર પહોંચશે :-- 

(૧) તકલી ખાલી હેય છે લારે તેનું જેટલું વજન હેય 
છે તેના કરતાં સૂતર લપેટેલી તકલીનું વજન વધુ થાય છે તે 
નક્કો જ છે. 

(ર) જેમ પતગ જેવી નાની વસ્તુ કરતાં સઢ ઉપર 
હવાનું બળ વધુ માલૂમ પડે છે, તેમ ખાલી તકલી કરતાં 
સૂતરથી ભરેલી તકલીની સપાટી વધુ હોવાથી હવા કાપીને 
મૂરતી વખતે તેન હવાને વધુ અવરે।ધ નડે છે. 

(૭) જે જમીન પર કે પૂ'ઠા પર્‌ ટેકવીને તકલી ફેરવ- 
વાને। મહાવરે હેય તે! ત્રીજું ધર્ષાણુબળળ પણુ વિરોધી કામ 
કરશે, (જાએ આકૃતિ ૮, ૯, અને ૧૦૨.) 


૯૦” 


ખપ્દીવિશ્યપ્પ્રવેરિકા 


તાર 


તાર 


ન્ન્ર્ન્. 


૮ 
“નક 





જસ્રન્ય 
ગુરેૅત્ના ઉપેણબમભ. 


સૂતર૨થી ભરેલી તકલી 
જમીન ઉપર ફરે છે. 
આ. ૧૦ 


જ 
ઝુરુત્નકુખરુમ બબ 


ખાલી તકલી સૂતરથી ભરેલી 
. આ. ૮ તકલી આ. ૯ 


ખાલી તકલી આ. ન'. ૮ કરતાં ભરેલી તકલી આ. 
ન', € અને ૧૦ બ્નેઈને જ આપણે કહી શકીશું કે, ખાલી 
તકલી કરતાં ભરેલી તકલીને હવાના અને ગુરુત્વાકષણુના વધુ 
પ્રમાણુમાં વિરોધી બળની સામે કરવું પડે છે, તેથી દેખીતી 
રીતે જ તે એછા સમયમાં ધરતી બંધ પડશે, અને સરખા 
બળ વડે વધુ વજનદાર તકલીને ફ્રેરવવાથી એઈછા આંટા કરશે. 
આ કારણુથી ગતિ ઓછી આવશે. 


કાંતણ પી"'જજતુ' ચ“ત્રવિટ્ાપન ૧૮૧ 


હુવે જને નીચે ટેકવીને ફ્રેરવવાની ટેવ હશે તે! તે વળી 
ધર્ષણુબળ પણુ ( આ. ન. ૧૦) પોતાને ભાગ ભજવશે. 

ધર્ષણુનો નિયમ એવે છે કે, હલકા પદાથ કરતાં ભારે 
પદાથનતે વધુ ધર્ષણુખબળ અનુભવવું પડે છે. જેકે લીસી કે 
ખરબચડી સપાટી બન્ને તકલી માટે સરખી જ છે, છતાંય 
ભરેલી તકલીનું વજન ખાલી તકલી કરતાં વધુ હોવાથી તેને 
વધુ ધર્ષણુખબળ અનુભવવું પડશે, અને તે કારણે પહેલાંના 
કરતાંય આછી ગતિ આવશે. 

થોાડેધણે અંશે આવી મુસ્કેલીનું નિવારણુ કરવા માટે 
નીચેતી સૂચનાએ। ઉપયોગી થગે :-- 

(૧) તકલીને નીચે ટેકવીને ન ફેરવે! તો વજન વધી 
જરે, એટલે તૂટવાનું કદાચ વધશે, પણુ વધુ વી'ટવાને 
ક્ષોભ નહિ થાય અને ધ્ષ ણુબળનો વિરેધ નહિ નડે. 

(૨) ગતિ પહેલાંના જેટલી જ કાયમ રાખવા માટે 
જો ચપરીથી કેરવવાની રેવ હેય તો પગ ઊંધો રાખી, 
રાખને ઉપયોગ કરી, હથેળી વડે તકલી ફેરવવાનું શીખી 
લેજએ. આવી નાતના મહાવરાથી, ગતિ ધીમી પડતી આંખને 
જણુાશે તો હથેળી વડે જડત્વતી સામે વધુ બળ આપવાનું 
શકય થશે. તકલી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં (જીએ આ. ૬ 
પા. ૧૩૫) ફ્રેરવવાનું ચૂકશો! નહિ. નહિતર વળ અવળે આવશે. 

(૩) પવનના સુસવાટા હોય ત્યાં ખેસીને કાંતતા નહિ, 
પરતુ સ્થિર હવાતે સ્થળે ખેસીને કાંતને, જેથી હવાને 
અવરોધ ઓછે જણાુગે. 

વ્રણ ર :-સજછકી ૩૧૨૬ તૂતર વોચું ઝવેટાય તો તેની મતિ 
જછી જેમ થાય છે ? 


૧૮૨ ખદરીવિલપ્પ્રવેશિકપ 


તાર તાર 
હ્બાન્યપ “૫ 
ક જે આઅવરેપધ. ૦ જે ન 
ક દ્રન્ન ૫ હષ ર્ર રુ ક્ન્ન્ન 
સખત સૂતર પોાચુ' સૂતર 
લપેટેલી તકલી લપેટેલી તકલી 
આ. ૧૧ આ. ૧૨ 


એમ સમતન્ને કૈ તકલી ઉપર ખે જણું એકસો! પચીસ 
તાર જેટલું સૂતર કાંત્યું છે, એક જણે તકલી પર સૂતર 
સખત લપેથ્યુ' છે, જ્યારે બીજનએ પેોચુ' લપેટયુ છે. 
(જાએ આ. ૧૧ અને ૧૨.) આ કારણું તકલી આ. ૧૨ 
ઉપરનું સૂતર તકલી આ. ૧૧ ઉપરતા સૂતર કરતાં વધુ જગા 
રોકે છે, તે આકૃતિ ઉપરથી સ્પણ જણાય છે. પરતુ વજન 
તો બન્નેનું, જે સરખા આંકનું સૂતર કાંત્યું હોય તો, સરખુ' 
જ છે; આ કારણુથી બન્ને ઉપર ગુરુત્વાકષણુબળ તો 
સરખુ' જ થશે. વળી, બન્નેનાં વજન સરખાં હેવાથી, 


કાતલ  પી"જશાતુ' ચ*ત્રવિજ્પન ૧૮૨ 
નીચે ટેકવીને તકલી ફ્રેરવવામાં આવે, છતાંય ઘષ ણુબળ 
તો બન્ને ઉપર સરખુ' જ શશે. 

આપૃતિ ઉપરથી સપણ સમનય છે કે, હવાનું વિરોધી 
બળ તકલી આ. ૧૨ ઉપર, સપાટી વધુ મળતી હેોવાથી, 
પ્રમાણુમાં વધુ થાય છે. કક્ત આ હવાના અવરેધને 
લીધે જ તેની ગતિ ઓછી થાય છે. ખાષી ખીનન ખે 
વિરોધી બળ (ધર્ષણુ અને ગુરુત્વાક્ષણુ ) તે! બન્ને ઉપર 
સરખી જ અસર કરે છે, 

પ્રશ્ન રૂ :--તજ્ઝીની રતિ વધારવા માટે, જાંતલી વતે, 
(રસનો ૩વયોન શા માટે જર્વામાં આવે છે? 

અગાઉ પ્રશ્ન ન'. ૧ના જવાબમાં આપણું નનેઈ ગયા 
કે, ધષણુબળથી તકલીની ગતિ કમી થાય છે. આ તેને 
ગેરલાભ કહેવાય, પરતુ કેટલીક બાબતમાં ધર્ષણુના ફાયદા 
પણુ જણુાય છે. જેમ કે, રેલગાડી પાટા ઉપર દોડે ત્યારે 
બે ધર્ષણુ થાય જ નહિ તો તેનાં પૈડાં પાટા ઉપર સરકયાં 
જ કરે અને ગાડી વજન ખેચીને દોડી ન શકે, આપણે 
પણુ રસ્તા ઉપર ઘર્ષણુને લીધે જ ચાલી શકીએ છીએ. 
બરફ ઉપરનું ધષષણુ બડ જ ઓછુ હોવાથી ચાલવાને બદલે 
તેના ઉપર_ લષમવું જ પડે છે. ખરબચડા રસ્તા કરતાં 
આસ્શાલ્ટના લીસા રસ્તા ઉપર ધેડાને સરકતા કેણું જયા 
નથી ? આવા બર્ષણુથી થતા કાયદાના આવા તે! ઘણાય 
, દાખલા ગણાવી શકાય. 

ઉપરતી પેઠે તકલી ચપટી વચ્ચે પકડીને ફ્રેરવવા જતાં, 
કટલાક વખત પછી, સુંવાળપ આવવાથી પકડનું જેર આજું 
થઈ; તકલી ચપટી વચ્ચેથી લપસી જય છે. પશ્ણુમે ન્નેઈતા 


૧૮૪ જૃપદીવિધપ્મ્રજેફિક 


' ત્રમાણુમાં તેને ગાતિ આપી શકાતી નથી. વળી પગ ઉપર રાખીને 

ફેરવવાથી ત્યાં પણુ તે થોડા વખત પછી મરકવા લાગે છે. 

રાખ ચોપડવાથી તે જગાની સુંવાળપ ઓછી થાય 

છે, અને પરિષણામે પકડ પાછી આવે છે ને ધર્ષણુ વધે 

છે, જેથી તકલીને સારી પેઠે ધુમાવી શકાય છે. આ 
ધષણુનેો એક મહત્ત્વનો લાભ છે. 


વર્ષ રજી” 
ૃ્રશ્ન ૧ : જાતતી વજ્મતે ગમીનને લતાન્તર ગતે ત્રાંચી ત્રાજ 
રાલવાના છામાળજામ ગઝળાવો. 





જીરુન્નપ દુઇ ળા. 


આ. ૧૩ 

સીધી ત્રાકવાળુ' મેો।ઢિયું 
' સીષી ત્રપ્કડનદ લાલે! 

(૧) મોહિયાને એવી રીતે 
ગોઠવવામાં આવે છે કે માળ- 
ગરેડી તેની બરાબર મધ્યમાં 
ફૂરે છે, તેથી બન્ને ચમરખાં 
ઉપર સરખુ ગુરુત્વાકર્ષણુબળ 
લાગે છે. પરિણામે બન્ને ચમ- 
રખાં લગભગ સાથે જ ધસાય 
છે. (જીએ આ. ૧૩.) 





ઝુરૂત્મપ દુઓણૂદબવ . 


આ. ૨૪ 

ત્રાંસી ત્રાકવાળુ' મે।ઢિયું 
ત્રાસી ત્રાકના ગેરલાશે। 

(૧) ત્રાંસી ત્રાક રહેવાથી 
તેનો ઝોક મો!ટિયાના આગલા 
ભાગ તરક હેય છે, તેથી 
આગળનું ચમરખુ' વિશેષ ધસાય 
છે, અને વહેલું બદલવું પડે 
છે. (જાએ આ. ૧૪.) 


કાંતણ પી'જષયુતુ' ચ"ત્રવિજ્ઞાન ૧૮૫ 


(૨) માળગરેડી મધ્યમાં 
રહેતી હોવાથી લાકડા સાથે 
બહું ધસાવાને પ્રસંગ મળતો 
નથી. તેથી ધષણુ વધતું નહિ 
હોવાથી રે'ટિયોા હલકે! ફરે છે. 

(૩) કોકડુ' ભરાવાથી પણુ 
માળગરેડી બહુ આગળ આવતી 
નથી, તેથી ધસારે। લાકડાને 
પડતો નથી અને બર્ષાણુ વધતું 
નથી. 


(૪) જમણુ-ડાખા હાથે 
કાંતતી વખતે જુદા જુદા 


કાપાની જરૂર રહેતી નથી. 
માત્ર ત્રાક જ છેડાફેર કરવી 
પડે છે. 


સીધી ત્રપ્કના ગેરલપ્શેપ 
(૧) સૂતર કાંતતી વખતે 
ત્રાકતી અણી અને સૂતર વચ્ચે, 
સૂતર ખે'ચાઈ ન આવે તેટલા 
માટે અમુક કેોણુ રાખવે 
પડતો હોવાથી હાથ ઊ'ચો 
લઈ ને કાંતવું પડે છે (જુએ 


(૨) ત્રાક ત્રાંસી હોવાથી 
માળગરેડી આગલા ભાગના 
લાકડા સાથે ધસાય છે, તેથી 
ધષ ણુ વધી રૅ'ટ્યો। ભારે ફરે 
છે અને અવાજ ડરે છે. ' 

(૩) કોકડું ભરાવાથી 
વજન વધે છે અને ગુરુત્વ- 
મષ્યબિ'દુ આગળ આવે છે. 
( જુએ આ. ૧૪. ) પરિણામે 
ત્રાક નીચેની આજુએ ખે'ચાય 
છે. તેથી ગરેડી લાકડા સાથે 
ધરસાય છે અને ઘ્ષખણુ વધુ 
પ્રમાણુમાં વધે છે. 

(૪) જમણુ-ડાખા હાથે 
કાંતતી વખતે જુદા જુદા 
ખાંચાવાળા મો।દિયાની જરૂર 
રહે છે; અથવા ખે કાપાવાળુ 
મોહ્યું રાખવું પડે છે. 

ત્રાસી ત્રાકના લાભેપ 

(૧) ત્રાક નીચે ઢળતી 
હે1વાથી સૂતર જમીનને લગભગ 
સમાંતરે રાખીને કાંતીએ, 
છતાંય જેઈ તો કેોણુ (જુએ 
આ. ૧૪.) મળી રહેતે હોવાથી, 
હાથ ઊ'ચે। રાખીને કાંતવાની 
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આ. ૧૩), તેથી ગુસ્ત્વાકષણુ- 
બળની વ્િરુદ્દ કામ કરવાનું 
હેવવાથી જલદી થાષ્ઠી જવાય છે. 

(૨) તાર લપેટતી વખતે 
ચકરડી નજીક વીરટવા માટે 
તેની સીધમાં હાથ લાવવા 
માટે વધુ ઊ'ચે। કરવે। પડે છે. 
તેથી લપેથવામાં વધારે શ્રમ 
પડે છે. 


જરૂર પડતી નથી. પરિણામે 
હાથને એછે મ્રમ પડે છે. 


(૨) ત્રાક ઢળતી હોવાથી 
સૂતર લપેટવા માટે હાથ સહેજ 
«7 ઊચે! કરવે। પડે છે. કારણ 
% %જ્રાપસારી બળને લીધે તે 
ઉપર જ ખે'ચાઈ નય છે; 
પરિણુ।1મે સૂતર જલદી વીટાય 
છે. (કે%્રાપસારી બળને। દાખલ્ષે 
ડેરીનો સચો છે, તેમ જ 
ગોફણુમાંથી છૂટતો! પથ્થર છે. 
અહી” વસ્તુ કેદ્રથી દૂર જવાના 
પ્રયત્ન કરે છે. કે%્રાપસારી બળ 
વમ્તુતે કે'્રથી દૂર ખસેડવાનું 
કામ કરે છે. દૂધના સચામાં 
દૂધ વલ્લેવાય છે ત્યારે માખણુ- 
નો ભાગ કેદ્રથી દૂર ખસી 
ઉપર આવે છે. વળી ગેો।ધણુમાં 
પ*્થર રાખીને, ગાળ ગોળ 
ફેરવી, ગોકફણુનાો એક છેડે 
છેડી દઈ એ, તો પથ્થર ગોળ 
કૂરવાતે બદલે કે'દ્રથી દૂર સીધી 
લીટીમાં ફ્રે"કાશે. આ રીતે ત્રાક 
નીચી ઢળતી હૉવાથી તેની 
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(૩) સૂતર લપેટતાં સૂતર 
ચકરડી તરક ધકેલવું પડે છે, 
તેથી માળગરેડી પાછળ 
ધકેલાય છે અને પાછલી ખાજા 
વધુ ધસાય છે. 

(૪) ત્રાક સીધી હોવાથી 
સૂતર વધુ લપેટાયા પછી તાર 
ઊકલી આવી ખે'ચાઈ આવે 
છે, કારણુ કૈ હાથ થાકેલે 
હોવાથી વધુ ઊ'ચે। થતો નથી 
અને ત્રાકની - સીધમાં રહીને 
તાર ખે'ચાય છે. 


આસપાસની હવા તેની ઉપરની 
ખાજુએ ધકેલાતી રહે છે. તે 
કારણુ સૂતર લપેટતી વખતે 
ઢીલું મૂકેલું સૂતર પવનના ઉપર 
ચડતા પ્રવાહ સાથે ચકરડી 
તરફ ધકેલાય છે અને આપે।- 
આપ ઉપર ખે'ચાઈ ને ઝટ 
વીટાય છે. 

(૩) ત્રાકનો ઝોક નીચે 
હોવાથી સૂતર્‌ લપેટતી વખતે 
પણુ ગરેડી બહું ઉ૫૨ જઈ શકતી 
નથી. તેથી પાછળના ભાગમાં 
તેને ઘસારે। પહોાંચતે। નથી. 

(૪) ત્રાંસી ત્રાકવાળા 
મોાહિયાને માળગરેડી લગભગ 
મષ્યમાં રહીને ધરે તેટલું ત્રાંસુ 
બેસાડી કાંતવું. આમ કરવાથી 
ગરેડીના નીચલા ભાગને વધુ 
ધસારો નહિ પહોંચે અને 
ઘર્ષણુ પણુ એ છું થરો, વળી 
માઢિયું ત્રાંસુ રહેવાથી ત્રાક 
આગળ ઢળતી રહે છે અને 
જોઈતા કાણુ એની મેળે 
મળી રહે છે, તેથી સૂતર 
ખે'ચાઈ આવતું નથી. 


૧૮૮ ખાદી વિદ્યાપ્રવેશિકા 


વ્રશ્ન ૨ :--ત્રાજ્ની મરેરી વરાવ સષ્યનાં રીતે રતી 
જુર્વવા સાટે સું જર્યું ગોદ ? 

મોાહિયાને આમતેમ ફેરવીને ત્રાકતી ગરેડી ખરાખર 
મષ્યમાં રહી ફરે તે પ્રમાણે સ્થિર ગેોડવવાથી બ'ને બાજુનાં 
ચમરખાં ઉપર લગભગ સરખુ ખે'ચાણુ (તાણુ) રહે છે. 
તેથી ઘસારો પણુ સરખો જ લાગે છે. ત્રાકની ગરેડી 
જો આગળના ભાગ તરફ આવતી હોય તો મેોહિયાને સહેજ 
કાંતનારની તરફ મરડી લેવું. અતે જો ગરેડી પાછળના 
ભાગમાં જતી રહેતી હેય તે મેોહિયાને કાંતનારતી સામેની 
તરફ મરડી લેવું. આ રીતે બરાબર ગેાડવી લ્લેવાથી ધર્ષણુ 
એણું યાય છે અને ત્રાક હલકી કરે છે. 

પ્રશ્ન રૂ :--ચરવરા્રકના (રેંરિયાના ) વયા જવા મામાં 
તેજ પૂરયું ઝોર્ટ્ણ ? 

જે જગાએ ધપણુ ઓછું કરવાની જરૂર જણાય થાં 
તેલ પૂરવાથી તેનું પાતળુ' પડ તે તે ભાગ ઉપર ફરી વળે 
છે, તેથી સુંવાળપ આવી ઘષણુ એછું થાય છે અને તે તે 
ભાગા હલકા ફરે છે. નેમ કે 

(૧) ત્રાક અને ચમરખાંનું ધષણુ ઓછું કરવા માટે 
એકેક બખ્ખે ટીપાં મૂકવાં. (જુએ આ. પા. ૧૩૫) 

(૨) મૂળચક્ર અતે ગતિચકતી બ્ર'ગળીમાં ( નાભિમાં) 
ધર્ષણુ ઓછું કરી રે'ટિયો હલકા ફેરવવા માટે ત્યાં થોડાં 
ટીપાં પાડવાં. (જુએ આ. ૬.) 

(૩) ઢળતું મે[હિયું હેય તો ગરેડી અને આગળના 
બાગમાં ન્યાં ધમારે। લાગે છે લાં કાકરને। ટુકડે મૂકેશ 
હેય છે તે જગાએ એક ટીપું પાડવું. ( જીએ આ. ૧૪) 
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નાંધઃ--ન્‍્યાં ધષણુનીટ્જરૂર છે લાં કદી તેલ પૂરવું 
નહિ. જેમ કે, માળ અને ગરેડી વચ્ચે ધર્ષણુની જરૂર છે. 
તેને લીધે જ માળ ત્રાકને ફેરવી શકે છે. ગરેડી ધસાઈ ને 
કોઈ વાર લીસી પડૅ છે, તેથી માળ સરકવા લાગે છે અને 
ત્રાકની ગતિ ન્નેધ્તા પ્રમાણુમાં મળતી નથી. આવું થાય 
તા ગરેડીમાં સૂતર લપેટવું કે માળની દોરીને રાજન લગાડવે।, 
ન્થી માળની દોરી કરકરી થઈને ઘર્ષણુ વધારશે અને 
માળને સરતી અટકાવશે. 

પ્રસ્ન ૪ :--રેંટિયાનાં તેહ શા સાટે વૂર્યું 

આને જવાબ ઉપરના પ્રશ્નમાં આવી ગયો છે. છતાંય 
હલકે! ફૂલ જેવે। રૅટિયો ધરે તે માટે ખહુ ચીકાશવાળુ 
તેલ--જેમ કે ડાળિયું, દિવેલ વગેરે --ન વાપરવું, પરતુ 
કોપરેલ જેવું પાતળું તેલ વાપરવું, તેનાથી બહું મળી (કીલ) 
થતી નથી, અને રૅ'ટિયેો હલકે। ધરે છે. 


કટલાક જ્ષેકે। તેમાં ગ્યાસતેલ ઉમેરવાનું કહે છે, પરતુ 
તે ઇચ્છવા જેવું નથી; કારણુ કે તેલમાં ગ્યાસતેલ હોવાથી ત્રાકની 
ગતિને લીધે તે જલદી ગરમ થઈ નય છે, ચીકાશ જલદી 
ખોઈ ખેસે છે, અને પરિણામે ધર્ષણુ ઓછું કરવાની તેની 
શક્તિ કમી થાય છે. ઉપરાંત ગ્યાસતેલના મિશ્રણુથી ગરમી 
જલદી વધતી હોવાથી ત્રાકના પોલાદનું પાણી ઊતરી 
ન્નય છે અને ત્રાકમાં ચમરખાંના ઘસારાથી ગાળા પડી ન્નય 
છે, તેમ જ ચમરખાં પણુ વહેલાં ઘસાઈ જય છે. ઉનાળામાં 
તો માત્ર કોપરેલ જ વાપરવું જેઈ એ, અતે શિયાળામાં 
'નછૂટકે ગ્યાસતેલ ઉમેરવું પડે તો ઉમેરવું. ગ્યાસતેલયથી 
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જકોપરેલને ઠૅ'ડીને લીધે જામી જવાને! ગુણુ નાશ થાય છે 
તેથી પ્રવાહી રૂપે કોપરેલ રહી શકે છે. 

કેટલાક વળી એવી દલીલ કરે છે ક, તેલથી કીડીઓ 
લલચાઈને રૅ'ટિયામાં ઊભરાય છે. પણુ ગ્યાસતેલથી ત્રાક 
બગાડવા કરતાં રેૅ'ટિયો વધારે સાફ અને સુરક્ષિત જગાએ 
રાખવે તે વધારે સલાહભરેલું છે. 

પ્રશ્ન ષ્‌ :--તેજ પૂર્યા પછી રેંટિયો ઇન્વો વેસ પરે છે ? 

(આ વખતે વિદ્યાર્થીને ધષણુનો। સિદ્ધાંત સમન્નવવે।. 
દરવાજ્નનાં મિન્નગરાં, હીંચકાનાં કડાં અને પાણી ખે'ચવાની 
ગરગડીને તેલ પૂરવાથી શ અસર થાય છે તેના પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ 
ઠ્દારા તેમનું ષ્યાન ખે'ચવું, ) 

આને જવાખબ પ્રશ્ન ૩ અને ૪ ના જવાબમાં આવી 
જાય છે$- 

સુંવાળપ વધવાથી અને ધષણુ ઓછું થવાથી રૅ'ટિયે 
હલક્રે ફરે છે. ધર્ષણુના નિયમ નીચે પ્રમાણે છે :-- 

(૧) લીસી સપાટી વચ્ચે એછું અને ખરબચડી સપાટી 
વચ્ચે વધુ ઘષણુ થાય છે. 

(૨) ધસાતા પદાર્થોની ન્નતત ઉપર વધારે ઓછા 
ઘર્ષણુનો આધાર રહે છે. 

(૩) એક જ જાતના ઘસાતા પદાથ વચ્ચે, જાદી જુદી 
જાતના ઘસાતા પદાથ વચ્ચેના ધર્ષણુ કરતાં, સામાન્ય રીતે 
વધુ ધષણુ માલૂમ પડે છે 

(૪) ધસાતી બન્ને સપાટી ઉપરના વજનના પ્રમાણુમાં 
ઘષણુ વધે છે. 
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(૫) સ્થિર અને ગતિમાન પદાથૌ વચ્ચેના ધર્ષ ણુમાં ફેર 
હેય છે. સ્થિર વસ્તુને ચાલુ કરતાં વધુ ઘર્ષણુ અનુભવવું પડે 
છે, જ્યારે ગતિમાન પદાથો વચ્ચે એણું ધ્ષણુ માલૂમ પડે છે. 

નાંધ :--ઘર્ષાણુ બે રીતે ઓછું કરી શકાય, જેમ કે 
(૧) યોગ્ય તેલ અથવા ચરબી વાપરવાથી. તેલ કે ચરબી 
ઘસાતા ખે પદાથૌ વચ્ચે એક પાતળુ લીસું. પડ બનાવે છે, 
તેથી બન્ને વચ્ચેનું ધ્વણુ ઓછું થાય છે. (ર) ઘધષ'ણુની 
જગાએ છરાવી'ટી ( બોલબેરિંગ ) વાપરવાથી. 

વર્ષ ૩ જી' 

પ્રશ્ન ૧ :--જરતા મોષિચાનો ૭ામ રો છે ? 

(૧) માળને ગાંઠ માર્યા પછી, મો[ઢિયાને આગળપાછળ 
ખસેડી જેઇતા પ્રમાણુમાં માળને ઢીલી તગ કરી શકાય છે, 
જેથી માળને એક છેડૅ નામુ વાળી, તેમાં બીજે છેડે! ભેરવી, 
આંટીએ મારીને ન્નેધ્તી તગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. 

(૨) નવી માળ થેડેો વખત વપરાયા પછી, સતત 
ખે'ચાણુથી અને ગરૅડી સાથેના ઘસારાથી ગરમ થઈ લ'બાઈમાં 
સહેજ વધે છે, તેથી ગરૅડી ઉપર લપસે છે. પરિણુ।મે સૂતરનું 
કાકડુ' ઢીલું વી'ટાય છે અને ગતિ ઓછી થાય છે. આ 
મો।ઢિયાને ખશેડવાની સગવડ હોવાથી સહેજ આગળ ખસેડીને 
આ મુસ્કેલી ટાળી શકાય જે. 

(૩) માળ લાંબે વખતે ગાંઠ પાસેથી તૂટે છે, તેથી ટ્ર'કી 
પડે છે. પરતુ મોહિયું ખસતું હોવાથી, કરી ગાંઠે માથી, 
મોહિયાતે પાછળ ખસેડી, માળ કામમાં લઈ શક્ટરાય છે, જેથી 
તે નકામી પડતી નથી. 


૧૯૨ ખપ્દીવિદ્યપ્પ્રવેરશિકા 


(૪) (જે કેઈ પણુ કારણુસર ત્રાકતી ગરેડી મે।1ઢિયાની 
આગલી કે પાછલી ખાજાએ વસાતી ઠય તો મેોહિયાને 
આમ તેમ આગળ પાછળ ખે'ચીને ગરેડી બરાબર મધ્યમાં 
રમતી ફરે તેમ કરી શકાય છે, (જુએ પ્રશ્ન ૨, પા. ૧૮૮) 

(શ) શરૂઆતમાં મષ્યમાં રાખેલી ગરેડી, કેટલુંક કાંત્યા 
પછી, સૂતરના ચકરડી બાજુના ભારને લીધે, માલ્યાની આગલી 
બાજુ ખે'ચાઈ આવી, તેની સાથે ધસાવા લાગે છે. પરતુ 
આવી ન્નતના ખસતા મોટઢિયાને આમતેમ ફેરવીને ગરેડી 
મષ્યમાં ગોઠવી શકાય છે. 

નાંધ : ઉપરની પેઠે ગરેડી મધ્યમાં રમતી રાખીને 
કાંતવાથી ધર્ષણુનો વિરોધ કેટલેક અ'શે ટાળી શકાય છે. 

કલમ (૪) એવાં મોહિયાંને માટે છે કે જે ડાબી જમણી 
બાજુ પણુ, જરૂર હેય તો, ફ્રેરવી શકાય છે. (૧) થી (૩) 
કલમે આગળ પાછળ ખસેડી શકાતાં મોહિયાં માટે છે. 

વ્રશ્ન ૨ :--માળ સરજવાનું જારળ છું ? લે વર્ષી શી રીલે 
બટજાવી શજાચ ? 

મોટા બારડોલી રે'ટિયામાં એક જ માળ હોય છે, જેથી 
એક જ માળના સરણુ (510004૪૬) નો વિચાર કરવાને! રહે 
છે. અને યરવડા-ચક્રમાં મૂળચક્ર અને ગતિચક્ર વચ્ચેની 
જાડી માળ, તેમ જ ગતિચક્ર અને ગરેડી વચ્ચેની પાતળા 
માળ, એમ ખે માળનો વિચાર કરવે। પડશે. 
બદશ્ડોલી-રે"ટિયેદ 

(૧) મે।હિયું સ્થિર ખેસાડેલું હોય તો શરૂઆતમાં 
જેધતી ત'ગ બાંધેલી માળ, થોડુ કાંત્યા પછી ગરમીને કારણે 
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પ્રસરે છે અને સરવા લાગે છે. જેકે જેતર કમાનનું 
કામ કરી અમુક હદે તો માળને સરવા નથી દેતું, છતાંય 
તેની મર્યાદા ખહાર માળ લ'બાયા પછી જ ઢીલી પડીને 
સરવા લાગે છે. 

(૨) અમુક વખત વપરાયેલી માળ ઘસાઈ ને સુંવાળી બને 
છે. પરિણામે માળ અને ગરેડી વચ્ચે નનેઈતું ધર્ષણુ ઓછું 
થાયે છે અને તગ જણાતી માળ પણુ સરવા લાગે છે. 

(૩) જેમ ધસારાથી માળ સુંવાળી બને છે, તેમ 
ગરૅડી ઉપર માળ સતત ફરતી હોવાથી તેનો આવા 
(૫/0) આકારને ખાંચો ધસાઈ જઈ સુંવાળો બને છે, 
અથવા કેઈ વાર કપાઈ પણુ નય છે. તેથી તંગ જણાતી 
માળ પણુ સરકવા લાગે છે. 

(૪) ગરૅડી ત્રાક ઉપર હાલતી હોય તો માળના સરણુ 
જેવું જ પરિણા।મ આવશે. 

(૫) માળ ગરેડીના આવા ૫/ ખાંચાને જેઈ એ તે કરતાં 
પાતળી હેય તે પકડ બરાબર નહિ મળવાથી પષ્યુ સરે છે. 

(૬) માળની આંટીઓ ઊ'ધી બાંધી હેય તો તે ઢીલી 
પડી સરવા લાગે છે. 

(૭) તાસ્ને વધુ ખે'ચીને કાંતવાથી ત્રાક પકડાઈ રહે 
છે, તેથી માળનૅ સરવાને। થોડે! સંભવ છે. 
સરણુ ટાળવપદનદ ઉપપ્ચ 

(૧) ખસતું મોહ્યું વાપરવું, અગર માળને કરી ત'ગ 
બાંધી ભેવી. 

(ર) માળની સુંવાળપ શ્રોછી કરવા રાજન કે મીણુ 
તેને ધસવું. 
શા. ૧રૂ 
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(૩) (૬) ગરેડી લીસી થઈ ગઈ હેય તે તેની ઉપર 
થોડુ રૂ કે સૂતર લપેટી, માળ અતે ગરેડી વચ્ચેનું ધર્ષણુ 
વધારવું. ( ધર્ષણુને। ફાયદો. ) 

(૬) ગરેડી કપાઈ ગઈ હોય તે માળ ત્રાક ઉપર 
જ સીધી ધરશે અને તે સુંવાળી અને એ।છા વ્યાસની હોવાથી, 
માળ સરકશે. તેથી ગરેડી બદલવી. 


(૪) ગરેડી ત્રાક પર હાલતી હોય, અગર ધીરે ધીરે 
સરકતી હેય, તે ત્રાક ઉપર ગુ'દરવાળુ' રૂ કે સૂતર લપેટી 
ગરેડી સર્જીડ ખેસાડવી, 

(૫) માળ ન્નેઈએ તે કરતાં પાતળી હેય તે માળ 
ખદલવી, અથવા કામચલાઉ ઘષ ણુ વધારવા ગરેડી ઉષર 
સૂતર્‌ લપેટવું. 

ટીપઃ--સૂતર લપેટવાથી તેનો વ્યાસ વધે છે, આ 
કારણું ત્રાકતી ગતિ ઓછી થાય છે. 

(૬) માળનું નાકુ' ચક્કરતી ઉપરથી લ્લેવાને બદક્ષે નીચેથી 
ઉપર લઈ જઈને આંટીએ પાડવી. છેલ્લી ગાંઠ બરાબર 
ભરાવવી. 

યરવડા ચક્રે (જીએ આપૃતિ $.) 
જાડી સાળ 

(૧) મૂળચક્ર અને ગતિચક્ર વચ્ચેની માળ સરકવાનાં 
કારણુા। તો ઉપર્‌ જણાવ્યા પ્રમાણુ જ છે. પરતુ ખે વચ્ચે 
મોરી સ્બ્રિંગ આવતી હોવાથી, અમુક હદે તે માળને નનેપ્તી 
તગ રાખી જ શકે છે. તેની મર્યાદા લમભગ અડધા ઇચ 
જેટલી માળ વધે લાં સુધીની છે. જ્યારે ગતિચક્ર પડર્ડ 
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રાખીને મૂળચક્ર ફેરવવાથી માળ સરકતી જણાય તો માળ 
કાપી, જેઈતી ટ્ર'ફ! કરી, કરીને સીવી ભેવી. ન લપસે તો 
સમજવું કરે માળ ખપ પૂરતી ત'ગ છે. આ રીતે માળને એક 
ખે વાર ટ્ૂ'કાવવાની જરૂર પડે છે. પછીથી તેની ખે'ચાવાની 
હદ પૂરી થાય છે. 


ચરવડહા-્ચકની પધ્તળી સપ્ળ 


(૧) અહીં પણુ સ્ત્રિંગ હોવાથી માળને સરકવાનાં 
કારણ, ઉપર નનેઈ ગયા તેમ, ક્ેેટક્રેક અંશે દૂર થાય છે. 
અહોં પણુ માળ લગભગ અધો ઇચ વધે ત્યાં સુધી જ 
સ્પ્રિગ માળને ત'ગ રાખી શકે છે, પરતુ મોઢિયું ઝૂલતું 
હોવાથી આગળ સૂવા લાગે છે. આ ખસતું મોઢિયું હોવાથી 
તરત જ આગળ ખસેડીને માળને શેષ્તી તગ કરી 
શકાય છે. 


નાંધ--આ યરવડાચકરમાં ઝૂલતું મેોહિયું એક અંગ્રેજ 
કારીગરની બુદ્ધિનું પરિણામ છે એમ પૂ. ગાંધીજ ડહે છે. 
આથી માળેાની ઢીલ અમુક હદે ટાળી શકયા છીએ. પરતુ 
બન્ને કમાતોનું ખે'ચાણુ એક જ દિશામાં હોવાથી, જ્યારે 
જાડી માળને। સાંધો ગતિચક્રના સબંધમાં આવે છે વારે તે 
ચક્રને આંચકે। લાગે છે. આવા આંચકાની અસર ઝૂલતા 
મોહિયાને માળ દ્વારા પહોંચે છે. મોહિયાની સ્પ્રિગનું ખે'ચાણુ- 
બળ એણછું હોવાથી આ રીતે ત્રાક ઉપર સતત આંચકા 
આવ્યા કરે છે, અને એકધારું સૂતર કાંતવામાં સહેજ મુસ્કેલી 
આણે છે. ' આ મુસ્ક્રેલી ટાળવા માટે એવો સુધારો સૂચવી 
શકાય કૈ, ગતિચક્ર પાસે જે મોટી સ્મ્રિગ રાખેલી છે, તેને 
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બદલે, ગતિચક્ર સ્થિર ખેસાડી મૂળચક્ર પાસે સ્મ્રિગ રાખી 
તેને ખસવું બનાવવું. આથી તે ચક્રની નીચેની તકતી જરા 
લાંબી કરવી પડશે, અને પાછળની બાજુ ચૂ'કને। ટેકો મૂકવે 
જેઈ શે, જેથી માળ ખે'ચાઈને બહુ લાંબી થાય તોપણુ 
પેરીની ધાર માથે મૂળચક્રની ધાર ધસાય નહિ. વળી આવા 
રકાની જરૂર એટલા માટે છે કે પેટી બ'ધ કરવામાં કોઈ 
વખત હરકત આવે નહિ, 

આવી ન્નતના સુધારા સાથેના ત્રણુ નમૂના બનાવવામાં 
આવ્યા છે. ત્રણું ઉપર પ્રયોગે। ચાક્ષે છે. તેમાં નીચે 
પ્રમાણેના પ્રત્યક્ષ લાભો જણાયા છે. 

(૧) ગતિચક્ર સ્થિર થવાથી તેની પ્રુન્નરી બ'ધ પડી 
છે, જેથી તેતે લીધે પહેલાં જે મોહિયું નાહકનું ધ્રજતું હતું 
તે હવે બ'ધ જ થયું છે, માત્ર પાતળી માળની ગાંઠને લીધે 
સહેજ નહિ નેવું સ્પ્રિગને લીધે પ્રજતું જણાય છે. આ 
એક મેટા લાભ છે, કારણુ કે ઝીણું સૂતર કાંતતી વખતે 
ધ્રનનરી નહિ લાગવાથી એકધારું સતર કાંતી શકાય છે. 

(ર) ગતિચક્ર પાસે જે સ્બ્રિગ: હતી ત્યાં એક ખોલ્ટ 
ખેસાડેશ્ને હોવાથી, નનડી માળ નેઈતી ત'ગ કેઈ પણુ વખતે 
કરી શકાય છે, જેથી ન્નડી માળને કાપીને ટ્ર_કાવવાતી જરૂર 
રહેતી નથી. 

(૩) ગતિચક્ર પાસેથી મોટી સ્મ્રિંગ ઉઠાવી લઈ ને ખીજ 
બાજી મૂળચક્ર પાસે રાખવાથી માળ ઉપર નેપ્વું ખે'ચાણુ 
મળી રહયું છે. 

પ્રસ રૂ.--વીંગળની[ તાંત રીરી કે તંગ ફોવાથી પીંઝવા 
૩૧: શી અશર થાય છે? 


ક્ર 


કાંતણ પી'જબુતુ' ચ'ત્રનિટ્ાપન ૧૯૭- 


આ સમજવા માટે આપણે દોરીના ક'૫પ વિષે થોડુ 
નણુવું પડશે. કેઈ પણુ દોરીને ખે છેડેથી તાણીને પકડી રાખી 
વચ્ચેથી ખે'ચીને છેડી દઈશું તો તે કપવા લાગશે, અને 
ક'પના પ્રમાણુમાં જાદા જુદા અવાજ નીકળશે. જેમ કે, 
ત'બૂરાના તારના ક'પને લીધે નીકળતો અવાજ સાંભળીએ 
છીએ. એ જ રીતે પીંજણુની તાંત ઉપર ગેીલ્ે કે।કાય 
છે ત્યારે તે, ત'ખૂરાના તારની પેઠે, ધ્ૃજવા લાગે છે અને ' 
એક પ્રકારને અવાજ કાઢે છે. 


ક'પનના નિયમ નીચે પ્રમાણુ છે :-- 


(૧) ને દોરી અથવા તાર લાંબાં હોય તો ક'પસ'ખ્યા 
એછી થશે, અને ટ્ર'કાં હોય તો વધુ થરે. એટલે કે, ક'૫- 
સખ્યા તાર કે દોરીની લ'બાઈના વ્યસ્ત પ્રમાણુમાં વધેધટે છે. 


નાંધ : પી'જણુની તાંતની લ'બાઈ કાકરતી નીચે રાખેલા 
આત્માથી તે સામેની ગલપટ્ટી પર અડકેલી તાંત સુધી મપાય 
છે. (જુએ આપૃતિ ૨.) 

ને ખે લાંબી અને ટ્ર'૪ પીંજણુ। હોય, અને તેમની 
તાંતો ખે'ચીને છોડી દઈએ તો તેમની ક'પસ”“ખ્યા જુદી 
જુદી હે।વાથી, બન્નેના અવાજમાં ફેર પડશે. ઓછી ક'પ- 
સખ્યા કરતાં વધુ ક'પસ“ખ્યા તીણુ અવાજ કાઢશે. 

(૨) ક'પસ'ખ્યા દેરી કે તાંતના ખે'ચાણુના વગ મૂળના 
પ્રમાણુમાં વધેધટે છે. જેમ કે, તાંત ઉપર પહેલાં કરતાં ચાર 
ગણું વધારે ખે'ચાણુ કરીએ તો તેની સખ્યા તેના વર્ગમૂળના 
પ્રમાણુમાં વધશે. એટલે કકે, તેની ક'પસ"“ખ્યા પહેલા કરતાં 
બમણી થશે. 


૧૯૮ ખાદદીવિદ્યપ્પ્રવેટિકપ 


આટલું નણ્યા પછી, આપણે સહેલાઈથી ઉપરના 
પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકીશું. 
લીલી તાત 

(૧) તાંત પર ખેચાણુ ઓછું હોવાથી ક'પસ'ખ્યા 
ઓછી થશે. પરિણુ।મે સપણ કંપન નહિ જણાવાથી રૂના 
 રૈષાને જેઈતા પ્રમાણુમાં ખુલ્લા કરી પોલ બનાવી શકાશે 
નહિ. ઊલટું ર્‌ તાંતને ચોંટવા લાગશે. 

(૨) ર્‌ તાંત નડે ચૉંટતું જનેઈને ગેોટીલે નેરથી 
કવાની પ્ચ્છા થશે. તેથી તાંત તૂટવાનો સ'ભવ વધશે. 
ત'ગ તાત 

(૧) તાંત ઉપર જેઈ એ તે કરતાં વધુ ખે'ચાણુ હોવાથી 
ક'પસ“ખ્યા વધી જવાથી રૂના રેષા તૂટી જઈ કણી પડવા 
લાગશે. 

(૨) તાંત ત'ગ હોવાથી તેને પ્રુજનાવવા માટે ન્નેરથી 
ગોાટીલા વડે ઠેક મારવી પડશે. તેથી તાંત વારે વારે તૂટશે 
અને ફરી કરી બાંધવામાં વખત નકામે। ચાલ્યો! જશે, 

(૩) ક'પસ'ખ્યા વધુ હોવાથી, તેમ જ ગોરીજ્લો ન્નેર 
જેરથી કે।કવે1 પડતો હોવાથી, કાકર જલદી કપાઈ જશે અને 
બદલવી પડશે, 

નાંધ : અનુભવે ખબર પડશે કે, તાંતનો કેવો અવાજ 
રાખીએ તો તે વધુ પડતી ઢીલી કે ત'ગ ન કહેવાય. સ્પછ 
કુપન અન સપણ અવાજને માટે આત્માને આગળ પાછળ 
ખસેડી ગોઠવી ક્ષેવો પડે છે. તાંત ચડાવ્યા પછી, ન્ેધ તો 
અવાજ મેળવવા માટે તાંતને ન્નેઈ્તી ઢીલી તગ કરી શકાય 
તેવી સગવડ હે।ય છે જ. (જુએ આકૃતિ ૨). 


કાંતણ પી'જષતુ* ચ*ત્રવિઝ્ાન ૧૯૯ 
પ્રશ્ન ૪. યરવરટા-ચજની લે જમાનોનો કો ઝવચોશ ? 


આને જવાબ આ વગના પ્રશ્ન ર જનના જવાબમાં 
આવી નય છે, ટ્ર'કમાં-- 


(૧) માળેનું સરણુ અટકાવવા. 


(૨) સૂતર લપેટતી વખતે ત્રાકને અવળી ફેરવી, લગભગ 
સ્થિર કરી, ફરી અવળા ફેરવવામાં આવે છે. આ વખતે 
જડત્વ અને ધર્ષણુની વિરુદ્દ ત્રાકને ફ્રેરવવી પડતી હેવાથો, 
માળને પ્રતિકૂળ બળોાની સામે થવાનું હેય છે, તેથી તેના 
સરણુનો સ'ભવ છે. પરતુ સ્પ્રિંગ હોવાથી, તેના ન્થિતિ- 
સ્થાપકતાના ગુણુને લીધે, પૂ રું ખે'ચાણુ રાખીને ન્નેઈતું ધર્ષણુ 
માળ અને ગરેડી વચ્ચે મેળવી શકાય છે. આ કારણે જ 
સૂતર જલદી અને ઘટ વી'ટાય છે. 

વર્ષ ૪થુ'* 

પ્રશ્ન ૧. નાના વ્યાલની રરેહીવાની ત્રાજી વાપરવાથી 
જાતવાની #્ઞ૪પ તો વષે છે, પરંછુ વૂતર અવેટતાં વધુ યુર્જ્ેજી 
નરે છે છમ વસ? 

ગતિ અને ગરેડીને સ'બ'ધ સમજવે પડશે, યરવડા- 
ચક્રમાં મૂળંચક્રના વ્યાસ ગતિચક્ની લ્લોખડની નાભિની 
ગરેડ્ડીના વ્યાસ કરતાં વધુ છે. (જુએ આ. ૬ પાન ૧૩૫) 
એમ સમન્ને કે મૂળચક્રનો વ્યાસ ૭ ઇચ છે, નાભિની ગરેડીને 
૧ ઇચ, ગતિ-ચક્રનો ૪ ઇચ અને ત્રાકની ગરેડીને। ફે ઇંચ 
છે તો મૂળચકને! વ્યાસ નાભિની ગરેડીના વ્યાસ કરતાં 
સાત ગણુ। છે. તેથી મૂળચક્ર એક ફેરો કરરે એટલે 


૨૦૦ ખબપ્દીવિદ્વપ્પ્રવેશિકા 


નાભિની ગરેડી અથવા તેની સાથે નેડાયેલું ગતિ-ચક્ર સાત ફેરા 
જૂરશે જ, કારણુ કે ફેરે ફરવામાં તેના પરિધ જેટલા ભાગની 
માળ આગળ અકેલાય છે ત્યારે તેના સ'બ'ધ ગતિ-ચક્ર સાથે 
હોવાથી તેને પણુ ફેરવતી ન્નય છે. એમ સમતન્ને કે મૂળ- 
ચક્નો વ્યાસ ૭” છે, અને નાભિની ગરેડીને। વ્યાસ ૧” છે. 
ગણિતીએ। નનણું છે કે, કોઈ પણુ વતુંલનેો પરશિધ તેના 
વ્યાસને ચૂર થી ગુણુવાથી મળી શકે છે. એ રીતે મૂળચકરને 
પરિધ-રુર રટરર્‌'' અને નાભિની ગરેડીને। પરિધ-ટ:૨૨--૩૩ 
ઇંચ થશે. મૂળચકનેો એક આંટા ફ્રવાથી ૨૨” માળ, 
જો સરણુ બિલકુલ ન હે।ય તો, આગળ ધકેલાશે. તેથી 
તેટલી લાંખી માળ નાભિની ગરેડીને અને સાથે સાથે ગતિ-ચકને 
ફ્રેરવવાનું કામ કરશે. આપણે નણીએ છીએ કે ડહું” 
લાંબી માળ હોય તે। નાભિની ગરેૅડીને એક આંટો ફેરવે, પરતુ 
ધકેલાયેલી માળ ૨૨” લાંબી હોવાથી ( જ્ર:--ુર-૭ ) સાત 
આંટા તેને ફેરવશે જ. આ ઉપરથી નાભિની ગરૅડીની તેમ 
જ ગતિ-ચક્રની, 
ગતિ - મૂળચક્રને। પરિધ 
નાભિતી ગરૅડીને। પરિધ 
_મૂળચક્રનો વ્યાસ ૮ ચૂર 
” “ક ાભિની ગરેડીનો વ્યાસ 2 જર 
- ન્યાસ ( મૂળચક 
” વ્યાસ કિમી મરડી) યરે (1૧) 
_ ૨ત્રિજ્યા ( મૂળચક્ર ) 
## ઉરત્રિક્યા (નાભિની ગરેડી) 
ત્રિન્યા ( મૂળચક) 


“ ત્રિન્યા ( નાભિતી ગરેડી) યશે (૨) 





કાંતણ પી'જળુતુ' ચ'ત્રવિજ્તાન ૨૦૧ 


અથવા ન્ને મૂળચક્રની ત્રિન્યા તેટલી જ રહે તેો નાભિની 
ગરેડીની ગતિ તેતી ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણુમાં વધધટ 
થશે. ટ્ર'કમાં નેની ત્રિન્યા જેટલા ગણી નાની તેટલા ગણી 
વધુ ગતિ તેની થાય. 


ઉપલી હકીકત ઉપરથી આપણે સહેલાઈથી કહી શકીશું 
કે, ગતિચક્ર અને ત્રાકતો સ'બ'ધ પણુ ઉપર પ્રમાણું જ છે. 
તેથી ત્રાકની ગરેડીનાં ત્રિજ્યા કે વ્યાસ જેટલા પ્રમાણુમાં 
એછાં કરીશું, તેટલા પ્રમાણુમાં તેના ફેરા વધશે. પરિણામે 
કાંતવાની ઝડપ પણુ વધશે. કારણુ કે આકૃતિ ૬ (પાન ૧૩૫) 
ઉપરથી સપણ સમજય છે કે, મૂળચક્ર એક ફેરો ફરવાથી 
નાભિની ગરૅડી સાત ફેરા. ફરશે, એટલે કે ગતિચક જ સાત ફ્રેરા 
કૂરશે. તેના એક ફેરે ત્રાકના (૪-૧૬ ) ૧૬ ફેરા કરતા 
હોવાથી ગતિચક્રના સાત ફેરે ૧૬2૯૭-૧૧૨ ફેરા ત્રાક ફરશે. 
પરતુ ત્રાકતી ગરેડીનો વ્યાસ હજુ નાને! કરવાથી તેના 
પ્રમાણુમાં તેની ગતિ વધશે. 





ડે ઝક 4પમ્પક 
આ. ૧૫. માળની પકડને પ્રદેશ. 
હવે સૂતર લપેટતાં નડતી મુસ્કેલીને વિચાર કરીએ. 


(૧) આરૃતિ ૧૫ ઉપરથી નઈ શકાય છે કે ગરેડીને 
વ્યાસ નાને। કરવાથી, ગતિચક્ર અને ગરેડી વચ્ચેનું અંતર સરખુ' 


. ૨૦૨ ખપ્દીનિધાગ્રવેરિકપ 


રહેવા છતાં, માળને પકડ-પ્રદેશ મોટી ગરેડી કરતાં નાની 
ગરેડી ઉપર ધટે છે. જેમ કે, પહેલાં માળ મોટી ગરેડીને 
૩,૪ જેટલી લ'બાઈએ પકડ લ્લેતી હતી તે વ્યાસ નાને! 
થવાથી નાની ગરૅડીને ૧,ર જેટલી એઓઈછી લ'બાઈએ જ 
પકડ લેતી માલુમ પડે છે. (જાએ આ. ૧૫). 


દ મ બળ નળ 
તન ૧ રૃ કન જ દ 


આ. ૨૬. જુદા જુદા પક્ડ-કેોણુ ખતાવતી ગરેડી. 





(૨) આકૃતિ ૧૬માં બતાવ્યા પ્રમાણે ગરૅડીને બદલે 
ગોળ ઢોલ ઉપર દેરડું જુદા જુદા પકડ-કેણુ વી'ટી, અમુક 
ચોક્કસ વજનને કેટકેટલાં બળ વડૅ સમતોલ રાખી શકાય છે 
તેની નૉંધ પ્રયોગો! દારા કરેલી છે. તેથી સહેજ વધુ બળ 
કરવામાં આવે તો ઢોલ ઉપર દેોરડું' સરકવા લાગે છે. ઢોલ 
ઉપર અમુક ખળ સુધી દોરડુ' નહિ સરકવાનું કારણુ ઢોલ 
અને દોરડા વચ્ચેનું ધર્ષણુ છે. 


કૉતણુ પી'જખઞતુ" ચ"ત્રવિઝ્પન ૨૦૩ 
ગ્રચોપગની નાખ 


દાોરડાનેો પકડ-કોણુ ઊંચકવા માટે ઊંચઠકાવું પ્રયોગદ્દારા ગણિતની 
અ'શમાં લગાડેલું બળ વજન સેળવેલ રીતે મેળ- 
રતલમાં રતલમાં પ્રમાણુ વેલપ્રમાણુ 

યું વ 35 વજન 

ખળ 


૯૦(આ.૧૬ ૧) ૦.૩૯૭ ૬૦.૨૯ ૦.૭૩ ૦.૭૩ 
૧૮૦” ,, ,, રે ૦.૫૬ ૦.૨૯ ૦.૫૧૮ ૦.૫૩૩ 
૨૭૦ ,, ,, ૩3 ૦.૭૯ ૦.૨૯ ૦,૩૬૭ ૦.૩૯ 


૩૬૦“ ,, ,,જ૪ ૧.૧ ૦,ર૯ ૦.૨૬૩ ૦.૨૮ 


આ. ૧૬ ઉપરથી સપણ સમનય છે કે, આ. ૧૬,૧ 
કરતાં આ. ૧૬, રને! પકડકેણુ બમણું! હોવાથી તેને પહેલાં 
કરતાં તેટલા જ બળે સરકવાનેો સભવ ઘટે છે. અનુક્રમે 
વધુ અ'શના પકડ-કેણું સરકવાને। સ'ભવ એછે ને ઓછે। યતો 
ન્તય છે, વળી ઉપરનો કોઠે એમ સૂચવે છે કે, વજનને 
ઊંચકવા માટે ૯૦” અ'શના પકડ-કોણું લગાડેલા બળથી પેણું 
(૩) વજન એટલે ૦.૭૫ % વજન, બમણા પકડ-કોણું (૧૮૦) 
તેના પોણાનું પોણું ( રૈ: રું) વજન એટલ્લે ૦.૫૬૨ % વજન, 
ત્રણુ ગણું (૨૭૦”) કોણે પોણુના પોણાનું પોણું ( હૈં: ટુંક રૂ ) 
વજન એટલે ૦.૪૨૨%વજન, અને ચાર ગણું (૩૬૦”*) કેણે 
પોણુાના પોણાના પોણાનું પાોણું (ટગ્્ટેક્ઝૃ્ટુ) વજન 
“ એટલે ૦-૩9૫% વજન, જેટલું વજન જ ઊંચકી શકાય છે. 
દાખલા તરીકે, ૩૨ શેરના બળ વડે ૩૨ ઝૈ -૨૪ શેરનું વજન 
૯૦” અ'શના પકડ-કોણુ સમતોલ રાખી શકાય છે. અને 
૧૮૦” અંશે ૧૮ શેર રાખી શકાય છે. ૩૨ થી સહેજ વધુ 


૨૦૪ ખપ્દીવશ્વપ્પ્રવેફહેક 


ખળ લગાડીએ તો સ્થિર ઢોલ ઉપરનું દોરડું' સરકવા લાગશે. 
અત્યાર સુધી નહિ સરકવાનું કારણુ તો દોરડા અને ઢોલ 
વચ્ચેનું ધર્ષણુ જ છે. આ ઉપરથી વધુ પકડ-કોાણુ કેટલું 
બધું ધષણુ વધે છે તે સ્પણ્ઠ સમક્નય છે. 

ઉપરના પ્રયોગથી સપણ થાય છે કૈ, માળ સરડયા વગર 
હ૦” અ'શના પકડ-કેોણુ કરતાં ૧૮૦” અંશના પકડ-કેણુ વધુ 
વજનની ત્રાક ફેરવી શકશે. તેમ જ ૧૮૦” અંશના પકડ- 
કેણુ કરતાં ર૭૦” અંશના પકડ-કેોણું તેથી પણુ વધુ વજનદાર 
ત્રાક સરકચા વગર ફેરવી શકશે. 

હુવે આકૃતિ ૧૫માં બતાવ્યા પ્રમાણે, ને ત્રાકને। વ્યાસ 
નાનો કરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવે તે ન્નેઈ એ. 

(૧) આરયૃતિ ૧૫ પ્રમાણું પકડ-કોણુ નાનો થાય અને 
પહેલાં કરતાં ઓછી વજનદાર ત્રાક ફેરવી શકે, તેથી 
સરકવાનોા સભવ વધે. 

(૨) અનુભવે જાણીએ છીએ કે કાંતવાથી તે ત્રાકનું વજન 
વધતું જવાનું છે, કેમ કે સૂતરના કકડાનું પણુ વજન તેમાં 
ઉમેરાતું જશે. મૂળે વજન ઓછું ઊંચકવાની શક્તિ તો 
થયેલી જ છે, ઉપરાંત આ વજન વધતું “નય છે; તેથી માળ 
વધુને વધુ સરકતી નય છે. 

ઉપરનાં ખે કારણુ।ને લીધે સૂતર લપેટતાં ત્રાસ પડે છે 
અને કોકડું પોચુ' ભરાય છે. 

ટીપઃ ગતિચક્ર અને ગરેડીના વ્યાસ તેમ જ બન્ને : 
વચ્ચેનું અંતર ન્નષ્યા પછી પકડ-કેોણુ સહેલાઈથી ન્નણી 
શકાય છે. ઓછામાં ઓછે કેટશે। પકડ-કોણુ રાખવાથી 
કાંતવાનું કામ સરળ ચાલી શકે છે તે પ્રયોગો! દ્વારા નક્કી 


કૉતળુ પી'#ખાનુ' ચ*ત્રજિઝ્ાપન શ્બ્પ 


કરી અનુકૂળ પકડ-કોણુ નોંધી રાખવો. અનુભવે એમ 
માલૂમ પડયુ' છે કે, ૯૦” અતે ૧૮૦” વચ્ચે પકડ-કેણુ હોવે 
જોઈ એ. બતે ત્યાં પકડ-કોણુ વધારવાને। પ્રયત્ન કરવે।. નીચેની 
ત્રણુ રીતે પકડ-કોણુ વધારીને મુસ્કેલી ટાળી શકીએ :-- 

(૧) ગતિચક નાનું કરવાથી (જીએ આ. ૧૭), અથવા 
ત્રાકની મરેડી મોટી કરવાથી (જુએ આ. ૧૫), પકડ-કેણુ 
વધે છે. 


આ. ૧૭, ગતિચક્ર નાનું કરવાથી પકડ-કોણુ વધે છે. 

નોંધઃ આમ કરવાથી ગતિ ઉપર માડી અસર શશે. 
પરતુ ગતિચક્ર મોટું કરીને અથવા ગતિચક્રતી નીચેની 
ગરેડી નાની કરીને જેકલતી ગતિ મેળવવાનું શકય છે, 


(૨) ગતિચક્ર અને ત્રાક વચ્ચેનું અંતર વધારીને (જુએ! 
આ. ૧૮), પકડ-કેોણુ વધારી શકાય. 


૫૭૬ કી છુ 


આ. ૨૮. અ'તર વધવાથી પકડ-કોણુ વધે છે. 
નાંધ : (યરવડા-ચકમાં બહું શકય નથી.) 


૨૦૬ ખપ્દીવિદ્યપ્પ્રવેશિકા 


(૩) એક વધારાનું પકડ-ચક્ર ( ઉપાંતંટ [0૫11] ) 
ઉપયોગમાં ભ્ેવાથી બ્નેઈ એ તેટલો પકડ-કેોણુ વધારી શકાય 
છે (જુએ આ. ૧૯). 





આ. ૧૯. પકડ-ચક્રથી પકડ-કોણુ વધે છે. 

નોંધ : બારડોલી રૅ'ટિયા ઉપર ૧૦૦ ન”રનું સૂતર 
કાંતવું હેય તો ત્રાક બહું જ પાતળી વાપરવી પડે, જેથી 
ગરેડીનો વ્યાસ પણુ પ્રમાણુસર નાને। થાય, અને પકડ-શક્તિ 
ઘટે. પરિણામે સરણુને!। સ'ભવ વધે. વધારાનું પકડચકર 
વાપરીને પકડ-ક્રેણુ વધારી મૂઝી આ સરણુ ટાળી શકાય. 
(જાઓ આ. ૧૮). આ સુધારાની ગરજ ગતિચક વાપરવાથી 
સરે જે. 

પ્રશ્ન ૨. ચરવરા-વજના વે અજમો વરસેસું અતર જેટ છોયું 
ગોર્ટ્ળ ? 

(૧) પેટીની લ'બાઈ લગભગ ૧૬ ઇંચ છે. બન્ને બાજી 
સહેજ જગા છેડી દઈ બાકીની જગામાંથી ખે ચક્રેની ત્રિજ્યા 
ખાદ કરતાં જેટલું અ'તર્‌ રહે તેટલું વધુમાં વધુ રાખી 
શકીએ, અને ઓછામાં ઓણું બન્નેની ત્રિજ્યા ઉપરાંત ૧ 
ઇચ વધુ અ'તર તો રાખવું જ જેઈ એ, 

(૨) બન્ને ચક્રતી ત્રિન્યાના તફાનતના | લગભગ ૩ 
ગણુ જેટલું અતર બન્ને વચ્ચે રહેવું જ્નેઇ એ. 


ફકાંતણુ પી'જષુનુ' ય"ત્રવિઝ્ાન ૨૦૭ 
૨.૬૭ (ત્રિ. ૧-ત્રિ, ર ) -અ'તર. 
(૩) સરણુને ખ્યાલમાં રાખી વધુમાં વધુ પકડ-કેોણુ 
મેળવી શકાય તેટલે અ'તરે બે ચક્રો રાખવાં, પરતુ બન્ને 
બાજુના છેડા સાથે ધસાય નહિ તેમ કરવું. 


(૪) અત્યારનું અ'તર અનુભવે રખાયું છે. સ્પ્રિગ 
જેઈએ તેવું કામ આપે છે. આ અ'તર્‌ લગભગ ૯-૧૦ 
ઇચનું હેય છે. 

પ્રશ્ન રૂ. મળિતની દછિણ શ્રાજ્ના ગેટ માંટા "રવા 
જ્ોર્ફેણ તેના જતાં પ્રત્યક્ષ ઓછા આંટા ત્રાજ વેત પરે છે? 


(૧) માળ કે ગરેહીની સુંવાળપને લીધે તગ જણાતી 
માળ થોડે ધણું અ'શે સરફતી હોવાથી. 


(૨) સૂતરના કાકડાનો ભાર વધતો જતો હોવાથી, માળ 
અને ગરેડી વચ્ચેના ધર્ષણુને વધુ વજન ફેરવવું પડે છે, તેથી 
માળ થોડે ધણું અ'શે સરકવા નજય છે (જુએ । પ્રશ્નક્રમ ૧૩) 
તેથી. ર 

નાંધ--પૂણીનું ખે'ચાણુ, ત્રાક અને સૂતરનું વજન, 
ચમરપખાં પાસેનું ધ્ષણુ અને હવાના અવરોધ સામે ત્રાકને 
માળ વડે બળ આપીને ફ્રેરવવાની હેય છે. આ બધાંની 
દણિએ જે માળ અને ગરેટી વચ્ચે ધર્ષણુ ઓછું હેય તો 
માળ સરકતી રહેવાથી ત્રાક આછા આંટા ફરશે. 

(૩) માળની પકડ-મર્યાદા આછી હોવાથી માળ થીોડી 
થોડી સરકતી રહેવાથી. 

(૪) સરણુ થવાનાં બધાં જ શકય કારણુ।ને લીધે સરષુ 
થવાથી (જુએ આ વગને પ્રશ્ન ૧). 
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કાંતણ પી'જષતુ' ચ'ત્રવિઝ્ાન ૨૦૯૪ 


ટીપઃ-ત્રાક સીધી હેય તેોપણુ સૂતરથી ત્રાક ભરાયા 
પછી તેનું ગુરૃત્વમષ્યબિદદુ ભારે ખાજી ( સૂતરના કે।કડા ) 
તરફ ખસતું જતું હેવવાથી થોડા વખત પછી ગરેડી આગલી 
ખજુ તરફ ખે'ચાઈ આવશે અને મોઢિયાની આગલી ખાજી 
સાથે ધસાતી ફરવા લાગશે. (જુએ આ, ૧૯, ર-૩.) 

વ્રશ્ન ર ;--ત્રાજ્ની રતિ વધારવા માટે મૂખ્જનો જે 
રતિચ્રજનો] વ્યાલ વધારવો ? 


(૧) શકય હોય તો મૂળચકને વ્યાસ વધારવે। કે જેથી 
રટિયો ભારે નહિ કરે. 

(ર) શકય હેય તો ગતિચક્રની નાભિતી ગરેડી નાની 
કરવી, પરતુ સ્મ્રિગ મજખૃત નહિ હોય તો સરણુનોા 
સભવ વધશે. 

(૩) ગતિચકને। વ્યાસ વધારવાથી ગતિ તે। વધે છે, પર'તુ 
તે ચક્રને બે બળે! [(૧) પોતાના વધુ વજનને લઈ ને ઉત્પન્ન 
થતું વધુ ધષણુ અને (૨) કદ વધવાથી તેના ઉપર થતે। વધુ 
હવાને! અવરોધ ] સામે કામ કરવાનુ' હોવાથી રે'ટિયો। ભારે 
મૂરશે. 

વ્રશ્ન ર્‌ :--વૂતર, તાંત અને ચામરાની માળના ગુળરેવ, 
વળવો; માળ જે પટાના સિદ્ધાંત વસઝાવો, 
સૂતરની મપ્ળ 


(૧) બારીક સૂતરની માળ બનાવી હેય તે। નઈ એ 
તેટલી મજખૂત ગણાય. પરતુ થોડે વખત વપરાયા પછી તે 
લાંબી થાય છે. તેથી સરકવાનેો સ'ભવ છે. સરણુ ટાળવા 
માટે માળને ફરીથી કાપીને ટ્ર'કાવવી પડે છે. 

ણા ૧૪ 


૨૧૦ ખપ્દીવિદ્યાપ્રવેફિકા 


(૨) ટ્કાવ્યા પછી વધારે વપરાશથી લીસી પડે છે, તેથી 
પણુ સરણુ થવાનો સ'ભવ છે. આવું સરણુ ટાળવા માટે 
રાજન કે મીણુનો ઉપયોગ કરવે! પડે છે. 


(૩) નડા સૂતરતી અમુક ન્નડી માળ બનાવવા માટે 
એછા તાર વપરાય છે, તેથી તેનો એકાદ તાર ધસાઈ ને તૂટ્યા 
પછી નકામા જેવી થઈ નય છે; જ્યારે ક્ષાસ્ઞા તારવાઝી 
ખારીક સૂતરની માળમાંથી એકાદ તાર બાતલ કરવે પડૅ તે 
પણુ ચાલે. 

(૪) બારીક સૂતર કાંતવા માટે લાંબા રેસાવાળુ' એટલે 
સારી જતનુ' રૂ વાપરવું પડે છે, જ્યારે ન્નડા સૂતર માટે 
ટેકા રેસાવાળું' રૂ વપરાય છે. આ કારણુથી બારીક સૂતરની 
ખનાવેલી માળ નનડા સૂતરતી માળ કરતાં વધુ વખત ટકે છે. 

(૫) જેઈએ ત્યારે નનતે માળ બનાવી શકાય છે, તેથી 
તેની વપરાશમાં સ્વાવલ'બન છે. 


તતની સપ્ળ 

(૧) ગરેડીના ૫// આવા ખાંચાને અનુકૂળ માળ માટે 
ખારીક તાંત વાપરવી પડશે. મજખૂતાઈની દણ્િએ સૂતર 
કરતાં સારી છે, જ્નેકે તે સૂતરની કરતાં અક્કડ પડવાની, જેથી 
સરણુને! ભય વધશે. 

(૨) વપરાશ પછી વધુ લાંબી થતી નથી, એટલે વધુ 
કાપકૂપની જરૂર રહેતી નથી. 

(૩) ગામડામાં નેઈતા પ્રમાણુમાં મળે કે નહિ તે એક 
પ્રશ્ન હોવાથી અને કાંતનાર ન્નતે બનાવી શકતો નાઉ હોવાથી 
તેના વપરાશમાં પરાવલ'બન છે. 


કાંતણ પી'જયુવુ' ચ'ત્રવિઝાન ૨૧૧ 
સપ્સડાની પઢી 


(૧) ચામડાની ખારીક વાધરી મળે તે! મજખૂતાધની 
દષ્રિએ સારી જ છે. 

(૨) ચામડાની પટી પણુ થોડે ઘણે અરે, વપરાયા 
પછી, લાંખી તો થાય જ છે, એકલે ટ્ર_કાવવાની જરૂર 
રહે છે. ચૂ 

(૩) ચામડાતી માળની બનાવટમાં જુદા જુદા તાર 
એકઠા કરવા પડતા નથી, તેથી એકેય તાર તેમાંથી ધસાઈ ને 
તૂટવાના સ'ભવ નથી. ચામડાની માળ એક જ સળ'ગ 
પટ્ટી હોવાથી બહુ વખત ટઢકવાને। સ'ભવ છે. 

(૪) મોટા ભાગના કાંતનારા નનતે બનાવી શકે તેમ 
નહિ હોવાથી તે વાપરવામાં પણુ પરાવલબન છે. અને તે 
ગરેડીવાળી ત્રાક પર ન ચાલી શકે, સાડીવાળી કે નાગી 
ત્રાક પર કામ દઈ શાકે. 

નાંધઃ--ખધી દષ્રિએ વિચારતાં સૂતરની જ માળ પસ'૬દ 
કરવા જેવી છે. પોતાના ઝીષ્ય”ુ સૂતરમાંથી લગભગ ૯ થી ૧૨ 
તારની બનાવી ભ્લેવાથી સારું કામ આપે છે, માળની ગાંઠ 
બને તેટલી નાની અને સખત વાળવાને। પ્રયત્ન કરવે।. 
સળ કે પહાનેદ શિદ્ધાંત 

કાઈ પણુ વસ્તુતે ગતિ આપવા માટે ખીજું બળ 
વાપરવું જ પડે છે તે આપણું અગાઉ પ્રશ્ન ૧ના જવાબમાં 
ન્નેઈ ગયા. તેથી બારડેલી રટિયાની ત્રાકને ગતિ આપના 
માટે બળ વાપરવું જ પડવાનું, આવી નતનું બળ આપણે 
ત્રાકને સીધું આપવાને બદલે રશેટિયાના ચક્રને આપીએ 
છીએ; એટલે કે, હાથાને પકડીને ફ્રેરવીએ છીજે તેથી તેતી 


૨૧૨ ખાદીવિધાપ્રવેશિકપ 


સાથે ન્નેડાયેલું ચક્કર ૬રવા લાગે છે. આપણે તો ત્રાકને 
ફ્રેરવવી છે, તેથી આપૃતિ ન. ૨૦-૧માં ખતાવ્યા પ્રમાણે 
ચક્રને અને ત્રાકને માળ વડે જોડીએ છીએ, 





નાડુની સબળી નેગ્ર્ઞ્ર 
શારદ. 





આ. ૨૦-૧. માળ વડે ચક્કર અને ત્રાડનું ન્તેડાણુ. 


આ પ્રમાણું જેડવાથી ક દૂર્વા લાગે છે 
ત્યારે તેના ઉપર વી'ટળાયેલી માળ તીરની દિશામાં આગળ 
ધકેલાય છે. તેનું સ'ધાણુ ત્રાક સાથે હોવાથી, તેમ જ 
ત્રાકતી ગરેડી અને માળ વચ્ચેનું ધષણુ હોવાથી, માળ સરકા 
વગર ત્રાકને ફ્રેરવતી આગળ વધરે. આ રીતે ચક્કર ઉપર 
લગાડૅલા બળની અસર માળ કારા ત્રાકને પહાંચે છે, અગાઉ 
એક પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે ન્નેઈ ગયા છીએ કે, ત્રાકની 
ગરેડી અને ચક્કરના વ્યાસના પ્રમાણુમાં, એક આંટા ચક્કર 
ફ્રેરવીએ તે ત્રાક વધુ આંટા ફરશે. તેમ જ ચક્કર ન્નેર 
જેરથી ફેરવીએ તો ત્રાક પણુ બહું જ ગતિએ કરવા લાગશે. 

હવે સૂતર લપેટતી વખતે જે રૈ*ટિયાનું ચક્ર પાછું 
ટ્રેરવીશું તો ત્રાક પણુ અવળી ફરવા લાગશે. (જાએ આપૃતિ 
ર૦-૧,) પરતુ જે આપણે માળને આંટી પાડી ત્રાક ઉપર 
ચડાવીને રૅટિયાનું ચક્ર સવળુ' ફેરવીશું તોપણુ ત્રાક અવળી 
જ કરવા લાગશે. (જુએ! આ. ૨૦-૨૨.) 


કાંતણુ પી'જચુનુ' ચ'ત્રવિજઞાન ૨૧૩ 





આ. ૨૦-૨. આંટી પાડેલી માળથી ચકર અને ત્રાડનું ન્નેડાણુ. 


પ્રશ્ન ૪ :--ગોતરનો શો ૩૫યોમ ? 


યરવડા-ચક્રમાં જે કામ સ્્રિગો કરે છે, તેના જેવું જ 
કામ થેડેધણું અંશે નેતર કરે છે. જેતર સ્થિતિસ્થાપક 
હોવાથી એક વાર ખે'ચાયા પછી પોતાની અસલ સ્થિતિએ 
પહોંચી જય છે, તેથી માળની ગાંઠ ન્યારે ત્રાકની ગરેડી ઉપર 
આવે છે લારે ત્રાક ઉપર થડકે। લાગવાને બદલે ભ્નેતર ઉપર 
તે ઝિલાઈ રહે છે. આ રીતે ન્નેતર પોતાની ઉપર્‌ થડકા ઝીલીને 
ત્રાકને આંચકા લાગવા દેતું નથી તેમ જ ઠૅરડાતી બચાવે છે. 

પ્રશ્ન પ ડ$--પીંગળને વજડવાની ઝગા વચાં નઘૂસો ૧જર્‌વી ? 
સતમતોજનનો નિયસ લમઝાવો. 
સસતેપ્લન 


એક રેકા ઉપર વસ્તુને ટેકવીએ, અને નને ટેકાની બન્ને 
ખાજી વસ્તુનું સરખું' વજન હોય તો તે સમતોલ રહે છે. 
જેમ કે, ત્રાજવાની દાંડી વચ્ચે ટેકો હેય છે અને બન્ને બાજીનું 
સરખુ' વજન હોવાથી દાંડી સમતોલ રહે છે. પરતુ જે રેકાને 
વચ્ચેથી એક ખાજા તરશ્‌ ખસેડીએ તે તે દાંડી સમતોલ નહિ 
રહે, અને લાંખી બાજુ તરધૂને છેડે નીચે નમી જરે. માટે 


૨૧૪ ખપ્દીવિશ્રપ્પ્રચેટિકેપ 


નને આવી દાંડીને સમતોલ કરવી હેય તો ટ્ૂ'કી બાજુ તરક 
ખીજું વધારાનું વજન લટકાવવું પડે. આ વજન કેટલું 
લટકાવવું પડે તે પહેક્ષેથી નક્કી કરવું હોય તો આપણે દાંડીની 
લ'બાઈ ચોક્કસ ન્નણુવી પડશે. ધારે કે દાંડી ૮ ઇચ લાંબી 
છે. તેથી તેનું મષ્યબિદુ ૪ ઇચે હોવું નનેઈ એ. અહોં ૪ 
ઇંચે જે ટેકો મૂકીશું તો તે દાંડી સમતોલ થશે. હવે 
એમ વિચારે કે ટેકાની ડાખી બાજી ર૨ ઇચ અને જમણી 
બાજુ ૬ ઇચ રહેવા દઈ દાંડીને સમતોલ કરવી હેય તો શું 
કરવું પડે? ર્‌ છચ દાંડી તરફ વધુ વજન લટકાવવું પડશે. 
નિયમ એવે છે કે, ટેકાની એક બાજીનું વજન અને ટેકાથી 
છેડા સુધીના અ'તરના ગુણાકાર બરાબર ખીજ બાજુનું વજન 
અને અ'તરનેો ગુણાકાર થવો નઈ એ. દાંડી એક બાજી 
કરતાં ખીજ બાજુ ત્રણુ ગણી લાંબી હોવાથી એક બાજુ 
કરતાં બીજ બાજુનું ત્રણુ ગણું વધારે વજન હરો. એમ 
સમજે કે દાંડીનું કુલ વજન ૧૬ તોલા છે. તેથી ટ્ર"! બાજુ 
૪ તોલા અને લાંબી બાજુ ૧૨ તોલા (ત્રણુ ગણું ) વજન 
હુશે જ. ગણિતની રીતે ટેકાની અનને બાજા સમતોલ થવા 
માટે (એક બાજા) વજન»અ'તર-વજન»અંતર (બજ બાજી) 
થવું જ જેઈએ. તેથી ટ્ર'કી બાજી 


વજનકત્ધઅતર-૧૨-૩૮૬ 


-ઃ૭ર્‌ થશે જ. 
તેથી વજનન-«રે ક્:।19ન 
વજન -ડ૬ આવશે. 


રૂ 


તે તરધની દાંડીનું મૂળ વજન ૪ તોલા તો છે જ, તેથી 


કાતથણુ પી'જષખુનું ચ'કાવઝ્ાન ૨૧૫ 


૩૬-૪-૩૨ તોલા વજન જે આપણે ટ્રકી બાજી લટકાવીએ 
તો જરૂર સમતોલ થાય. 


પી [ : ] [ ; 3(ઉથ) 
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વજન ૮ તોલા વજન ૮ તોલા 
૮મ*જન્‍ ૮મ૪ ટેકો ૧ 


[ર1૫ ૬૯6ય) 


વજન (૪4-૩૨) | ૩૬૩્તર્‌:-૧૨-૮૬ 

તોલા ટેકો ર 

(૧) વચ્ચે ટેકે હોવાથી સમતોલ દાંડી. (૨) સમતોલ 
કરવા માટે વધુ વજન લટકાવવું પડે છે. 

આ ઉપરથી એટલું જ સમજવાનું કે, વસ્તુને સમતોલ 
કરવા માટે ટેકાને વજનદાર ભાગ તરક ખસેડવે। પડે છે. 
બીજ રીતે નનેઈએ તો વસ્તુનું ચુસ્ત્વમધ્યબિંદુ એ જ તેનું 
સમતોલનબિદુ હેઈઈ શકે. ઉપલી રીતે તો જો આપણે ટેકાની 
ખન્ને બાજુનાં વજન ચોક્કસ ન્નણુતા હોઈએ તો જ 
સમતોલનબિદુ શેધી શકીએ. પરતુ માત્ર વસ્તુના આકાર 
ઉપરથી જે. સમતાલનબિ દુ ન્નણુવું હેય તો નીચેની રીત 
પણુ જાણુવી ન્નેઈ એ. 

વસ્તુને ત્રણુ જુદી જુદી જગાએ કાણાં પાડી વારાફરતી 
દોરી વડે બાંધી લટકાવે. સાથે સાથે તે તે જગાએથી 
ઓએઓળ'બાને પણુ લટકવા દો] (જુએ આ. ૨ ), ઓળ'બાની 
દોરીની સીધમાં બરાબર લીટી દોરે. એ પ્રમાણે વારાધરતી 
ત્રણે ક્રાણાંએ લટકાવી ખીજ ખે લીટીએ। દોર્‌. ત્રણુ લીટીએ 


૨૧૧ ખદદી વિદ્વપ્પ્રવેરિક 


જે જગાએ છેદાય ત્યાં તેનું સમતોલનબિ'દુ કે ગુરૃત્વમષ્યબિ'દુ 
આવશે. 

આટલુ નષ્યા પછી આપણે પી'જણુનું ગુરૃત્વમષ્યબિ'દુ 
ખેમાંની કોઈ એક રીતે શોધી શકીશું, આ સમતોાલનબિદુએ 
પી'જણુને પકડવાથી બન્ને તરક પીં'જણુ સમતોલ રહેશે, જેથી 
હાથથી પકડી પીંજણુને ઝુલાવતી વખતે ઓછે શ્રમ પડશે. 
જો ત્યાંથી સહેજ આગળ પાછળ પકડવાનું સ્થાન રાખીશું 
તા પીંન્ટતી વખતે પીંજણુને સમતોલ રાખવા માટે હાથ 
વડે એકાદ બાજુ ખીજુ' વધુ જેર આપવું પડશે. આવું બળ 
નકામું વેડફાઈ જતું હોવાથી હાથને વધુ શ્રમ પડે છે. 
પીં'જણુ જોઈને જ આપણે કહી શકીશું ક સુપડી તરક 
દેખીતું વધુ વજન હવાથી તેની નજક ટેકાબિ'દુ ( સમતોાલન- 
બિ'દુ ) રાખવું પડશે. આ તેતું ગુરુત્વમષ્યબિ'દુ પણુ છે 
(જુએ આકૃતિ *, પાન ૫૩) 

ત્રશ્ન ૬ :--વાવછી -ચરશાની તે સાહ સતાંતર રાલવાથી 
જામ શો ? 

બન્ને માળ સમાંતર હોવાથી ત્રાક ઉપર સરખુ' ખળ 
લાગુ પડૅ છે, તેથી એક માળ અને ત્રાક વચ્ચે ધર્ષણુ હેય 
છે તેના કરતાં બે માળ અને ત્રાક વચ્ચે વધુ ધર્ષણુ હોવાથી 
સરણુ થતું નથી. પરિણામે રૅટિયો સરખી ગતિએ, માળ 
સરકયા, વગર ફરે છે, 

પ્રશ્ન ૭ :--છાવજરાના રેસાની ટછિણ ચરવરા-ચક્માં મૂઝ 
૩૧૨ છાથો વચાં લેતાટવો ? 

લાકડામાં ઊભા અને આડા રેસા હોય છે. લાકડુ 
ઊભા રેસા પ્રમાણું ચિરાય છે, ન્યારે આડા રેસા પ્રમાણે 
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લાકડાને તોડવું મુસ્કેલ પડે છે. આકૃતિ ૬માં બતાવ્યા 
પ્રમાણે, મૂળચક્રના ઊભા મધ્ય રૅસાને ૩૦” અ'શથી ૪૫” 
અ'શ સુધીમાં કોઈ પણુ જગાએ ધારથી એક ઇચ અ'દરની 
ખાજુએ હાથે! (હોલણી ) ખેસાડયો હેય તો લાકડુ ફાટવાને। 
સ'ભવ ધણુ ઓછે છે. ધણી વખત ૯૦” અશ પર હાથે 
ખેસાડેન્નો હોય છે ત્યારે લાકડુ ચિરાઈ ન્નય છે અને નને 
ચિરાઈ ન નય તો ઢોલણીનેો પેચ તો જલદી હીલ્લે પડી 
જાય છે. ૯૦” અશે ઊભા રૅેસાનોા ટ્ર'કામાં ટ્ર'કો ભાગ 
મળે છે, તેથી જ આમ થાય છે. 

વળી ચક ફેરવતી વખતે હાથાને વારે વારે ધક્કો લાગતો 
રહેતો હોવાથી તેનું ન્નેર આડા રૅસા ઉપર આવે છે. ૩૦” 
અંશથી ૪૫” અ'શ સુધીમાં આડા રેસા પૃરતા પ્રમાણમાં 
આવા ધક્કાને સહન કરી શકે છે, તેથી પેચ હચમચી જઈ ને 
ઢીલો! પડતો નથી તેમ જ લાકડુ' ચિરાઈ જતું નથી. ૯૦" 
અ'શે તે ધક્કો લાગતી વખતે ઊભા રેસા ઉપર જ નજ્નેર આવતું 
હોવાથી આડા રેસા કામ આવતા નથી, તેથી ચક ચિરાઈ 
જવાને સ'ભવ રહે છે. 

ઊભા મષ્ય રેસા ઉપર ઢોલણી ખેસાડવાથી અડધા 
રેસાની જ મજખૂતી મળે છે, કારણુ કે મધ્યમાં ભૂ'ગળી ખેસાડેલી 
છે લાં રેસા કપાઈ ગયેલા હોય છે. અહીં પણુ ઢેોલણી 
ખેસાડવી ચોગ્ય નથી. (જાએ આકૃતિ ૬.) 

પ્રશ્ન ૮ :--જાવ૧રા કાવા વરસે અતે ઝાજરા અતે છોછા 
વરસે ઘેનમાં શો જેર પડે છે અસે શી અરર થાય જે ? 

(૧) બન્ને લાકડાં વચ્ચે ધ્ષણુ એણછું હોય છે, જ્યારે 
લાકડા અને લેહઢા વચ્ચે ધષષણુ વધુ હેય છે. 


૧૧૮ ખાદદીવિલ્રાષ્બેકિકા જ 


(૨) લાકડે લાકડું' ધસાવાથી ઘસારે। પડે તેના કરતાં 
લાકડું અને લે[હું' ધસાવાથી ધસારે। વધુ પડે છે. આ કારણે 
લાકડુ જલદી ધસાઈ ને નિરુપયોગી બની નનય છે, 

પ્રશ્ન ૧ :--ત્રાજ ૩૫ર મરેટી વચાં લેસાટવી ? 





આ. ૨૧. 
૧. મો।હિયું, ૨. ગરેડી માટેનો ખાંચો, 9. ત્રાક્નો ખાંચા, 
૪. બેસણી, અને પ. ત્રાડનોા છેડો. 
મોઢિયાને વચ્ચે ગરેડી ફરવા માટે ખાંચો! હોય છે. 
ખાંચાની બન્ને બાજી ખેસણી રાખવા ઉપરાંત થોડી જગા 
રાખેલી હોય છે. ત્રાકના ખાંચામાં દોરીની બેસણી હેય છે. 
પાછલી ખેસણી ઉપર ગરેડીની પાછલી બાજુની ત્રાક બરાબર 
છૂરેતી રહી શકે તેનાથી સહેજ લાંબી રહે તે રીતે ત્રાક ઉપર 
ગરેડી સજ્જડ ખેસાડવામાં આવે છે, (જુએ આ. ૨૧.) 
સહેજ લાંખી રાખવાનું કારણુ એવું છે કૈ, ત્રાક કાંતતી વખતે 
આગળ ખે'ચાઈને ખેસણી ઉપરથી નીચે ઊતરી ન ન્નય. વળી 
કાંતતી વખતે પાછળથી કૂદકા ન મારે તેટલા માટે પાછલી 


કાંતણ પી'જખયનું ચત્રવિસ્ાાન શ૧ફ- 


એેસણીની નજક પાછલી બાજીએ આડા ટેકા માટે ચામડું 
જડવામાં આવે છે. તેથી ત્રાક ઘીસીમાંથી બહાર છટકી 
રાકતી નથી. 

દ્રશ્ન ૧૦ :--જોલઇની અને જાવાની ધરી ૩૫૨, ઘષેળની 
રદિણ, વીતન, છરાવીટરી, જોશ અને ૩૧૪ના પરીઘર શી શી 
અલર્‌ થાય ? 


અહી' આપણે ધર્ષણુનેો વધુ વિચાર કર્વે। પડશે. 
લાકડે લાકડુ' ઘસાય ત્યારે કેટલું અને જુદા જુદા પદાર્થો 
વચ્ચે કેટલું ધર્ષષુ હોય છે તે જણુવા માટે આપણુ તેમના 
વચ્ચેના ધષષણાાંક કણુવા પડશે. ધષણાંક એટલે ૧ રતલ 
પદાથનું વજન નીચેના પદાથ ઉપર ખસતી વખતે તે 
વજનના કટલામા ભાગનું ધર્ષણુ અનુભવશે, તે દશક અંકને 
ધષણાંક કહે છે. જેમ કે, એક રતલ લાકડાના ડ્ુકડાને બીન્ન 
લીસા પાટિયા ઉપર ખસેડવા માટે જેટલું બળ લગાડવું પડે 
તેને તેનો ધર્ષણાંક કહે છે. લાકડા લાકડા વચ્ચે આવે 
ધર્ષાણાંક .ર૫ થી .૫ છે. એટલે ૧ રતલ લાકડાને ધકેલવા 
માટે આપણુ વજનના ચોથા ભાગનું એટલે પાશેર જેટલું બળ 
વાપરવું પડશે. ખપ પૂરતા નીચેના ધષણાંક ષ્યાનમાં રાખવા 
જોઈ એ. 


ધષ છણાંક 
લાકડા લાકડા વચ્ચે (સૂકાં હોય તે!) .૨૫-.૫ 
,#, એને ધાતુ વચ્ચે *પ-.$ 
ક ,, »,# (ભીનાશ હોય તે) .૨૫ 
ધાતુ મો ધાતુ વચ્ચે (સૂકી હેમ તે) -૧૫-.૨૦ 


99 9 99 (તેલ પૂરવાથી) *્બ્પ 


૨૨૦. ખપ્દીવિદ્વપ્પ્રવેડિડા 


આટલું “ષ્યા પછી આપણુ આ પ્રશ્નનો જવાબ 
સહેલાઈથી આપી શકીશું. 
લપ્કડાની પરી (ડણેપ્)ઠ અને 

૧. પીતળનું ધરીધર -- લાકડા અને ધાતુ વચ્ચે ઘષ ણાંક 
-૫-.૬ છે. એટલ્ષે લાકડાની ધરી સાથે નેડાયેલ ખીશ્ન 
ભાગોનું વજન જેટલું હશે તેનાથી અડધોઅડધ બળ તો 
ધષણુ સામે વાપરવું પડવાનું. તેથી, શ્રમ વધુ પડશે. 

૨. છરાવી'ટી --ધર્ષાણાંક ધણા જ ઓછે છે. કારણુ 
ક છરાને વી'ટીની અ'દર કરવાનું હોવાથી નજીવું જ ધર્ષ ણુ 
(રબો1ળજ છ ૦ધાં૦1) જણાશે. પરતુ છરાને લીધે લાકડામાં 
ગાળા પડી જશે અને તેથી ધરી ડગવા લાગી નિરૃપયોગી 
થઈ જરે. 

૩, લ્રેખ'ડનું ધરીધર -- પિત્તળના જેટલું જ ધર્ષણુ 
થાય છે. કઈક અંશે વધુ થતું હરો. પરતુ લાકડાતી ધરી 
જલદી ધસાઈ જઈ નિરુપયાગી બની જશે, 

૪. લાકડાનું ધરીધર-- લાકડા લાકડા વશ્ચે ધર્ષ ણાંક 
"૨૫ થી .૫ છે. એટલે લાકડા અને ધાતુ કરતાં એછું 
ધ્ષણુ થાય છે. બન્ને વચ્ચે બાજરીનો કે ચણાને! લેટ 
મૂકવાથી હજયે ધર્ષણુ ઓછું કરી શકાય છે, પરંતુ 
ધરીવાળા ભાગ ઓછા વજનને હેય તો જ ચાલે, નહિતર 
જલદી ઘસાઈ ન્નય. 
લેપ્ખ'ડની ધરી (કણેપ ) અને 

૧. પીતળનું ધરીધર --ધાતુ ધાતુ વચ્ચે ધષણાંક 
'૧૫- ૨૦ છે. આ બહું એછું કહેવાય. વળી તેલ પૂરવાથી 


કાંતશ પી'જશનુ ય'ત્રવિજ્ાપન ૨૨૧ 


તો નહિ જેવું જ જણુ।ાય, પીતળ લેખ'ડથી પેચચી ધાતુ 
હોવાથી આપમેળે ગોળાવ લઈ લે છે; એટલે કે ભલેોખ'ડના 
કણુ।ની રાગે રાગે ધસાઈ ને સુંવાળી સપાટી બની ધષ'ણુ 
એણછું કરે છે. 

ર. છરાવી'ટી--ધષણુ નહિ નેવું જ છે. પરતુ 
તેમાં પરાવલ'બન છે. ન્યાં સુધી આપણે હિંદુસ્તાનમાં 
જથ્થાબધ ન બનાવી શકીએ ત્યાં સુધી વાપરતાં વિચાર 
કરવે। પડે, 

૩. લે'ખ'ડનું ધરીધર--ઘર્ષણાંક તો એછે છે જ, 
પરતુ બન્ને એક જ ધાતુ હોવાથી એક સાથે ખહું લાંબે 
વખતે ધસાય છે તેથી જલદી ઘસાઈને ગાળાવ મળી 
રહેતો! નથી. 

૪. લાકડાનું ધરીધર--ઘર્ષણાંક વધુ હોવાથી ધષણુ 
વધુ હોય છે વળી ધરીધર જલદી ઘસાઈ જવાથી ધરી 
ત્જવા લાગે છે કે નીચે ગાળા પડી જાય છે, 

સૂચનાઃ--ધરીધર માટે એવો પદાથ પમંદ કરવે! કે 
ઘર્ષણાંક તા એછે! હોય જ, ઉપરાંત ધરી કરતાં સહેજ 
વહેલો ધસાતો હોય, આમ ધરીઘર વહેલું ઘસાતું હોવાથી 
ધરીના રાગે રાગે ધરીધર આપમેળે મળી રહે છે, સુંવાળપ 
આવે છે અને ધષણુ એણછું થાય છે. વળી ધરી સાથે 
ધ'ગીયે વસ્તુ જોડાયેલી હોવાથી તેને બદલવા કરતાં ધરીધર 
બદલવું એણષું ખરચાળ છે. આટલા માટે ધરીને બદશે 
ધરીધર જ ધસારે ખમે તેમ કરવું ૪૪ છે, 


૧૫ 
પર્ચૂરણુ માહિતીનાં પરિશિષ્ટ 


પરીક્ષા 
કમાણી ગણવાતી રીત 

સામાન્ય રીતે હરીફાઈમાં ઝડપ સાથે મજખૂતી, આંક 
અતે ધટ એ બધું જ જેવામાં આવે છે. ગુણુ પદ્દતિ કરતાં 
તેતી કમાણી ગણુવી એ જ સૌથી સહેલી રીત છે કે જેથી 
અજ્ઞાત માણુસ પણુ સમજી શકે, તે ગણુવાતી રીત તીચે 
પ્રમાણે છે :-- 
(૧1) કુલ જેટલા તાર કતાયા હોય તેતી મજૂરી એક શેરના 

ફૅતામણુતા દ? ઉપરથી કાદવી, 

(૨) ૬૦ ટફ! અતે તે ઉપરતા ફસતે। સામાંત્ય દર ગણુવે।, 
(૩) ૫૦ થી ૫૯ ટક! કસવાળાતી કમાણીમાંથી ટ્રે કાપી દ્વા, 
(૪) ૪૦થી ૪ ,, ત મ 9: 3) 
(પ) ૩૦ થી ૩૯ 9/ 0૩ 77 રર 71 


પરચૂરણુ સધ્હિતીના પરિડિષ્ટો ૨૨૨ 


(૬) ૩૦ નીચે કસવાળાને કઈ પણુ મનળૂરી આપી શકાય નહિ. 
(૭) કાંતતાં ન્ેટલેો કચરો પાડયો હોય તેટલી પૂણીની કિમત 
ગણી છેવટે આવતી મજૂરીમાંથી બાદ કરવી. ઉપર 
પ્રમાણે ગણુતાં ને બાકી રહે તે કમાણી ગણુવી. 
નોંધ : -- અમુક ટકાથી વધારે કસવાળાને અમુક ગણી 
વધારે મનૂરી ગણુવાનું ધોરણુ પણુ ગણી શકાય; તેમ જ ઓછી 
સમાનતા માટે કાપવાનું પણુ રાખી શકાય, 
ઘટતું પ્રમાણ 
* કપાસ-સફાઈ-- રતલ્લે ખે તોલા. 
પીંજઈ--સ્વચ્છ રૂમાં રતલે ૧ તોલે. 
* કાંતણુ--સ્વચ્છ પૂણી રતલે ૨ તોલા. 
* વણાટ --કાંજનું વજન વધે એટલે ધટ ન આવવી 
ન્નેઈએ, પણુ વધે એ બનવા ન્નેગ છે. 
૫, કાપડ --લ'બાઈ તેમ જ પહેળાઈ બન્નેમાં ૧૦”'માં 
૧” ઘટે. (આ ઘટ ધોલાઈ સાથે ગણી છે.) 


ખારીક્રિયાના દરે 


નાંધઃ--સામાન્ય ધોરણે આ ૬ર સૂક્યા છે. તેમાં ફેરફાર 
હોઈ રાકે છે. 


૦ «(૮૪ ૮૨ ૮૭ 


૧. કપાસ-સધ્‌ાઈ મણુના ૦-૮-૦ 
ર. ,, લેહાઈ , 
શ. પગ-ચરખે। ્ ૦-૪-૦ 
થ. હાથ ચરખા પર , ૧ 
૩, પીંન્નઈ--પૂણી સાથે રતલના ૦-૩--૦ 


એકલી પૂણી મ ૦૦૦૧--૦ 


૨૨૪ ખપ્દીવિદ્યવપ્પ્રવેશિકા' 

૪. વષુકરી વીસીની છેબ્ડટુબ્ગુ 
પ૫. કાંતણુ આઠ કલાકના રોજના ૦-૩-૬ ના ધોરણે. 
સ્વાવલ'બી ખાદીધારી રોજ કેટલે વખત કાંતે ? 


સામાન્યતઃ દરેકને ર્‌ર્‌॥ વાર ખાદી ૬૨ વર્ષે જેઈ એ. 
વીસી ૧૩; પને। ૫૦”. 


ધોતિયાં નંગ ૩ દરેકમાં વાર ૪ કુલ વાર્‌ ૧૨ 
પહેરણુ ,#ડ ૩ ## રે મ: બ 
ટુવાલ ,# ૧ ક વ ## ૧ 
રાપી ## ૩ )9# ફૈં ૬ રે 
ચાદર ,, ૧ ,» ર્ર ,#? શેને 

કુલ રરર 


તે માટે ૧૬ આંકનું સૂતર જેઈ એ :-- 


આંટી વજનગશેર દ૬રરેીજ તાર ઝ.૩૫ ૩૦૦ તારલેખે હેય તો 
૧૩૩ ૮1- ૨૫૦ મિનિટ ૫૦ 


ખારી સસ્તી કેમ પરવડે ? 


૪૫” પનાના ૪ વાર લાંબા એક ધોતિયાનો હિસાબ 
હઈ રીતે ? આંક1૬ આંકર૦ આંકર૨પ 
(૪૮તોલા (૪૦તોાલા (૩૨ તોલા 
વજન) વજન) વજન) 
૧. જાતે કાંતે પીજે અને ધરને। 
કપાસ હોય તેો-- 
મૂક્ત વણુકરી ૦-૧૧-૦ ૦-૧૨-૦ .૦-૧૪-૦ 


પશસૂરણુ સપ્હિતીનાં પરિશિષ્ટો ૨્શ્પ 


૨. જતે કાંતે પીજે અને વેચાતો 

કપાસ લીધે! હેય તે!-- 

વણુકરી અને કપાસ કિમત ૮-૧૫-૦ ૧-૦-૦ ૧-૧૧-૦ 
૩. જાતે કાંતે અને વેચાતી 

પૂણી લીધી હેય તે।--- 

વણુકરીકપૂણીની કિ'મત ૧-૭-૦ ૧-૬-૦ ૧-૬-૦ 
૪. વૈચાતું ક'તાવે તો-- 

પૂણીકકતામણુ4વણુકરી ૨-૧૨-૦ ૩-૦૦-૦ ૩-૪-૦ 
પ. ભ'ડારમાંથી ખરીદે તેો-- ૩-૮-૦ ૪-૦-૦ ૪-૮-૦ 

(વ્યવસ્થાખર્ચ, નફા, 

રેલવેનૂ્‌ર, મકાનભાડાં વગેરે 

આમાં ચઢે છે.) 


૧ મણુ કપાસની ખાદી બનાવે તેને શુ' મળે? 


૨૦ આંકના સૂતરતી ૪૫” પનાની ખાદીનો! હિસાબ :-- 
કપાસ મણુ એક ર્‌।ા, ૩-૦-૦ ૩૬ વાર ખાદીના 





તેની ઊપજે--રૂ।. ૩૬-૦-2 
"ખાદી વાર ૩૬ની ખ્------- 
વણુકરી” ર1. ૬-૧૨-2 ખચ હ-૧૨-૦ 


રાવણના ડઝમાગાઝ, બ ર માપન 


કુલ ખચ ર્‌।. ૯-૧૨-૦ ચે।ખ્ખી કમાણી ર્‌।. ૨૬-૪-૦ 


વણાટ-કોણક 
વીસી નર ૯૮૦ ધર પુંજમ ક ૬૦ (મહારાષ્ટ્રમાં) 
ધર્‌ -- ધ્ણીનાં ખાનાં (એક ખાનામાં ખે તાર રહે) 


શા ૧૫ 


ફ્શ્કૃ અપી વિશ્યપ્પ્ગેકિકા 


મી સૂતરની ન્નડાઈ ક પને! 


(ધટ કાપડ માઢે) 
દાખલે।: સૂતરનેો આંક ર૨૦; પને! ૫૦ 
તેની નડાઈ ૧૨૪ 
(જડાઈને। કા આગળ આપ્યે! છે.) 
“* વીસી : નર* » કજ 
ક કઃ ૧૫ વીસી 
આ હિસાબ ઘટ વણાટ માટે છે. સામાન્ય વણુટ 
માટે રાને બદક્ને રા।થી અને પાંખા વણાટ માટે ૭થી 
ભાગવા. 
રા॥॥ થી ભાગવાના સામાન્ય કાપડ માટેના તારને 
હિસાબ--આંકનું વર્ગમૂળ 2૮ ૧૦ 4૩ ૧''માં તાર--આ રીત 
સાથે ખરાબર મળતે! આવે છે. 


કેટલા સૂતરમાંથી કેટલી ખાદી થાય 


૧૨૯૦ 


કઈન્તત - ક્યા વીસી તેયાર તેયાર આંઢી વજન 
માટે 'આંકનું પના વાર નન્‍નેોઈએ રતલ 
ધોતિયા માટે ૧૨ ૧૧ %૪૫ 3૩૨૧ ૪ છાશ 

?? ૧૬ ૧૪ ૫૦ રેર ૧૩૩ ટત 


૧૮ ૧૩ %૫ .૨૦ ૧૧૧ ડ$)બ*્ટ 
ર૨ ૧૪ ૪૫ ર૨૦ ૧૧૯ પાક્ન 
સાડી માટે ૧૬ ૧૩ ૫૦ ર્‌૦ ૧૧૫ છોટ 


27 


1 


પ ર૦ ૧૪1 ૫૦ ૨૦ ૧૨૩ ડ$)ક્ટ 


પશ્ચૂક્જુ સપહિતીનાં પરિકિષ્ટેપ 


પહેરષુ માટે 


22 


29 


ચોતારી 


૧૨ 
૧૬ 
જ્ેછ 


૧૪ 
૧૬ 
૧૮ 
જબ 


૮1 ૩ર્‌ 
૮ ર૭ 
૧૦ રર્‌ 
દુ ૨૭ 
૬11 ,, 
છ 22 
૭ ,, 


છે ૦ 


ર્‌૦ 
જબ 


જે૦ 


નબ 
૨૦. 
જે૦ 


૫૬૦ 
૬૬ 
૮૩ 
૯૯ 


૧૦૫૦ 


૧૧૬ 
૧૨૪ 


૪)શ્ન 
૭): 

૬॥શ 
દા 

૬ )ન્ર 


$૪૦ તાર -૧ આંટીનો આંક પ્રમાણે વજનને કેડે 


આંક વજન આંક 
(તોલા) 
પ ૮) ૧૮: 
૬ 11 ૧૯ 
૭ પાછા ૨૦ 
૮ ૫) ૨૧ 
૯ જાન્ટન રર 
૧૦ જ%૪) મડ 
૧૧ ૩૩% રઢે૪ 
૧ર $૩ન્‍ન્ન રેપ 
૧૩ ૩): ર૨૬ 
૧૪ ૨111-11 ૨૭ 
૧૫ ગાતા ૨૮ 
૧૬ ર્‌॥' ' ર૯ 
૧૭ ૨1૦1 મો ૩૦ 


૧।૦।॥। 


વજન જંક 


(તોલા) 
૨) 


મતા 
ર) 


૩૧ 
૩૩ 
3૩ 


, 11121 ૩૪ 


૧11: ૩પ 
જફા! ૩૬ 
'।ત્રા1 ૩૭ 
૧1-૦1 ૩૮ 
૩૯ 


વાના ૪૦ 


' ૧2મા ૪૧ 
૧ર 


' ૪૨' 


૧।ન્‍ન “૪૩ 


વજન 
(તેલા) 


૧।૦।॥। 
૧1 
૧)ક્ટ।। 
૧)૬ 
૧) 
૧)તા। 
૧)ત। 
૧)૦।।। 
૧)૦।। 


૧) 


બટ્ટ 


૦ના 
૦।દ્રઃ 


આંક 


વજન 
(તોલા) 


૦।12ગા 
૦1 
૦॥1ન્‍્ના। 
૦।॥ના 
૦1ના 


બળા1ન 


૦11૦ 
૦ 
૦221 
૦।1ન્‍ના। 


૦-૭ 


૦1૦1 


૦ 


ખૃપ્દીવિશ્વપ્પ્રવેશિકપ 


૨૨૮ 


૭111 પે 
૬811૫ 


(ટે 


ક 


ટે 
“ટે 
1ર 
«1ર 
-112 
1€ 
16 
1810 


181૨૬ 
19? દે 


13 
112 
1૦૬ 
11૦૫ 
1308 
11૫0 
1ર 
1£ 3 
1*પ 
15૫ 
1163 
181૬ 


1છ1ર 
19? 1૫ 


1191૫ 
171૫ 
1૫5 
1173 
10ોેડ 
196 
1146 
126 
11૫7 
102 
13૦0 


બદ 


11૫6 142 
76 11612 
1૫7 ટ૦પ 
137 2૦૫ 
૦૨૩ 1રૅઉપેદે 
1૬2 6પ 
182 17રપ 
11૫૦0 રેદેદે 
2૫ 11122 
1321 ટેડ 
1૫/%પ 01 
92 ૦3૫ 


1રાફ 1૪10029 1831* 


100 1268 101૫૫ 
૬૫૫ 115દ3 ૬૧૫૫ 
1૪૪? પ 1122૫0 15૫ 
13૪0 101૫08 116% 
૫£ 1101૫3 ૦7૫ 
1૦&૫ 11£50 1073 
134 ર 172618 13330 
121૫8 11%70 1।પ્ર્પ્ટે 
૬6૬૫ 112203 7ટેટ 
13૫ 11152૪2 1શપ્ટ 
1સ્પ્રટે 116૯ /%ટ2 1€?72 
૦૪ ૦ડો ૦? 

139? 115328 


૦0% 
11૫6૫ 
1837૫ 
12233૫ 
1૯9૦ટ 
1૦્પ્રટે 

&ટેટે 
1631£ ર 
158૫ 
1પકેટ 
17૫૬ 


૦27 


27૫ 
1૫23 
&બ૦્સે 
ડ્પ્ટે 
પપ્ટેટે 
&્દ્રે 
૨&*ટ 
શટ 
1પ7ટે 
&રટેદ 
2૫£ 


15? 


૦૦૫ 


3૫ 
2 
6 
$પ 
પક 
7૧ 
દ 
સ્પે 
પરપ 
૦૫ 


૨1૯ 


જી 1440 
ટ£(પ 
12(પ 
1૫ 
1૦1૫ 
-1પ 
1-1૫ 
«411 
૬813 
10 
1૦1૫ 
1-1૫ 
1421૫ 
1૪113 
11૫ 
-॥1પ 


૨ 


પરચૂરણ સધ્હિતીનાં પરિરિષ્ટેદ 


113૫ 


15 
1$ 
15 
115 


161 
163 
1163 


17 
17 
117 


1૫8 
111૫ 
156 
16€ 
?£ 
12૬ 
1૦2 
102 
1£7 
1૫ 
137 
116% 
127 
1૫0૫ 
1૪21૫ 
2પ 


1157 
163% 
1177 

૦1૫ 
પપ 

11૪0૫ 

&પ 
૧૫8૫ 
11011૫ 
બડ 
103 
1૬5 
5 
173 
961 
હૈ6ો 


171૫ 
1121૫ 
11૦3 
123 


ડડ 
1163 $ 


6 
૧૫61 
661 

1126 

127 

11૫7 

1607 


૦8 


૦6 1107 1€2 

1061 1£ 7? પ્રે 

£6 1૫? 102 
3 1107 ૦૦૫ 
ઊ61 ૦28 112૦0 
૨6 112૪2 111૫૦0 
87 172 7૦૫ 
11૪7 152 12033 
157? 111૦0૦૫ 11૫00 
૦2 1૫૦૩૦ ૦ર 
ટે 11619૫ 1દ રદ 
1૫2 1૫૫0 1બેરટૅદે 
32 ક.11૫30 ટ€ 
11૪૦0૫ 11200 11133 
૫૦૪૦ 1દટૅેદ ૦/પ્ર 
7૦0 કેટ 4% 


૧/ 


1૫૦૦ 
6૦8 
12૦૫ 
ડો 
11૫0 પે 
11701 
1૫2૫ 
1728 
12280 
1૫£ 
17€૫ 
£/પ 
1724૫ 
2પ દ 
11611૫૫ 
ટેડ 


11533 
2૫૫ 
11૫ ર0 
1પ્ટેકે 
17રેપ 
ટેદ 
1૫ દ 
7£8 
45૫ 
૦1૫૬ 
2૫૦ 
21૫૫ 
1૫૨ ૫ 
પેલેપે 
1૫6 0 
૦73૫ 


૦4 
7£ 
$૬£ 
4૬8 
નને 
બદ 
૨ર 
7ટે 
6પ્ટે 
ક્ટ 
પ્ટે 
*ટે 
દ્ટ 
સ્ટ 
પ્ટૅ 
બ૦્ટૅ 


૧૨૦ 


જ્ાદીવિભરાપ્રમેરિકદ 
. સૂતરના ભાવ 


(ગુજરાત ચરખા સ'ઘે ૧૯૩૮માં ન૩્કી કરેલા તે :--) 


ક'તામણુનો એક આંઢીનું એક કલાક- 
કતામણુ ની ઝડપ 


દર ૬ શેરને 


રૂ. આ. પા. 


૦-૫-૩ 
૦-૮-૦ 
૦-૧૦-૩ 
૦-૧૩-૦ 
૦-૧૫-૯ 
૧-૨-૩૩ 
૧-૫-૦ 
૧-૭-૬ 
૧-૧૧-૦ 
૧-૧૪-૬ 
જ્ે-ન૨-૦ 
જ-૫-૬ 
જ્‌"હ-૦ 
જ-૧૨-૬ 


ર. આ. પા. 
૦-૦-૧૦11 
૦-૧---૦ 
૦-૧--૦। 
જશે 
ણા ઇટ. 
જક્ક્ે| 
હક ણ દ 
કકક નજે 
૦૧-્ફિ।। 
૦-૧--૩ 
૦-૧--૩।। 
૦-૧--૪ 
૦૦૦1--૪ 


૦-૧--૪॥ 


તાર 


૩ન*૦ 


એક 
પાઈના 
તાર 


૬૧ 
પડ 
પર્‌ 
૪૯ 


૪૭ 


નોંધ 


૩૪ 
૩૬ 


૩૮ 


૪૨ 
૪૪ 
૪ 
૪૮ 


૫૦ 


પરચૂરણ માહિતીનાં પકિકિષ્ટે 


૩-૦-૬૬ 
૩-૪-૬ 
૩-૮૦-૦ 
૩-૧2-૦ 
૪-9૦-૦ 
૪-૪-૦૨ 
૪-૮-૦ 
૪-૧૨-૦ 


પ૫--૦--૦ 


૦-૧--૫ 
જ્ન્‍્નન્ક્ક્ય 
૦-૧૬-૫ 
૦1 
ક્ન્૧ન્્દિ। 
દક્ન્યુન્ન્દિ। 
૦-૧--૬।। 
૦-૧--૭ 


કેતુ યી 


૧૯૬ 
૧૯ર૨્‌ 
૧૯૦ 
૧૮૬ 
૧૮૪ 
૧૮૧ 
૧૭૯ 
૧૪૭૬ 


૧૭૫ 


૩૭ 
૭૬ 
૩૬ 


૩પ 


૨૩૧૨ 


હરીફાઈ અગર આવે કાઈ સમયે બહુ ચોક્કસ હિસાબ 


ગષ્યુવો હેય તો એક પાધની સે। દોકડીનું નવું કોજુક બનાવી 
કામ લ્લેવાથી ખૂઅ અનુકૂળ પડે છે, કારણુ કે એક તારનું 


ક'તામણુ ગણુવું હોય તાપણું આ રીતે ગણી શકાય છે. 


કો ખાદીલવિધાપ્રવેશિકા 


સર'જામની કિમત 
( ખાદી સર'નમ કાર્યાલય, સાબરમતીના આ ભ્રાવ છે.) 


રાઆ.પા. 


નાનો હાથચરખે। 


મોટા ચરખો પગથી 
ચાલતા ૫૦-૦-૦૦ 


મોટું પીજણુ-ય'ત્ર 9 ઉપ-૦-૦ 


પ૫-૪-૦ 


બન્ને સાથે ૮૦-૦-૦ 
મપ્યમ પીંજણુ ૧-૦૦-૦ 
## ગેરીલો ૦-૩-૦ 
યુદ્ધ પીંજણુ. કડ 
27 29 ગોરીલ્ે ૦--૧--૦ 
કાકર્‌ ૦-૧-૬ 
તાંત ૧૪ તારી ૧-૧૨-૦ 
વર ,, ૧-૮૮-૦ 

પ૦ ,, ૧-૪-૦ 

૮ 7? ૧-૦-૦ 

$ ,, ૦-૧જ૨-૦ 

પ 27 ૦-૧૦-૦ 

તી 92 ૦--૮--૦ 

યુદ્ધ પીંજણુ માટે ૩તારી૦-૬-૦ 
પૂણી પાટલી ૮૯-૬-૦ 
27 હાથે! ૦-૪૪-૦ 


પૂણી સળિયો પિત્તળને।૦-૧-૬ 


સાદડી માટે સરખટની 
ભારી એક ( નંગ 
૧૦૦ના) 


૦-૬-૦૨ 


રા.આ.પા 
યરવડા ચક (પોલિશ) ૩-૪-૦ 
72: ઝ7#૦ સાદો ૨-૧૨-૦ 
ત્રાક હેર 
ચકરડી સ્ક 
72 સામટી ૧૦૦ ૧--૦--૦ 
ચમરખી ખે જ 
અટેરણુ ઠે 
ફાળકે પ ઝાં 
#» થૅરવડાના ૦-ર-૬ 
માળ નડી તથા 
પાતળી દરેકની ૦-૦-૩ 
તેલ-ડખી ૦-૨-૦ 
તકલી ૦્-૧-૬ 
27 પેરી ૦-ર્‌--૬ 
મોઢિયું ૦ 
કિસાન ચક્ર ૧-૧૦-૦ 


યરવડા ચક્રેના ષ્ઠ્ટા ભાગે 
૧, નાભિ બન્ને ચ્રોની ૦-૪-૦ 


૨. કળ (ચાંપ), 
ચ સાથે કકે 
૩, હાથે! પકડવાને।, 
પેચ સાથે કક 
૪. હાથાની પકડ- 


જોડ, પેચ સાથે ૦-૧--૬ 


પરચૂરણ સપહિતીના પરિશિષ્ટ 


પ. રબર ન. ૨, 

ખીલી સાથે ૦-૦-૩,. 
૬, ચક્રે નાનું, નાભિ 

સાથે ૦-૪-૬ 
૭, ,, માઠું ,, ૦-૬-૦૦. 
૮. ઢોલણી ૦-૦-૩ 
૯. પેચકસ, ચાકી 

સાથે, જોડ ૧ ૦-૧-૦ 
૧૦. તકતી ૦-૧૧-૦ 


ચરખાના છૂટા ભાગે 
કણુ। પેચવાળે। ૦-૧૨-૦ 
લાટ પેચવાળી ૦-૧૨-૦ 
કણુની ચાવી, ચાષી 
તથા બ્રાસ (સેટ) 
ચાકી પાનું 
ગતિચક્ 
સ્પ્રિગ સાથે મોહિયું 
પગ-ચરખાનું ષાનું 
પગ-પીંજણુના પીનપ'ચન૦-૮-૦ 
ઉપરની વસ્તુએ। “ ખાદી 
સર'નનમ કાયૌલય'' સાબરમતી- 
થી ટપાલ અગર રેલવે પાસલ 
કૈ ભારખાનામાં, અગાઉથી 
ૈૈસા મો।કકલવાથી, મળી શકે છે. 


૮--૫--૦ 
૦-૬૨-૦ 
૦--૪--૦ 
૦--૩--૦ 


૧--૦--૦ 


૨૨૩૨ 


કાતલુવગ' માટે જરૂરી 


સાધનોની નોધ 


નામ કિમત આશરે 
રૂ.આ.પા. 
૧. લાકડાની પેટી ૨-૮-૦ 
રે. વાંસલ્લે ૩-૦--૦ 
૩. કફ્રસી ૧--૦-૦ 
૪. પેચિયું ૦-૬૬-૦ 
પ૫. સારહડી 
(પાનાં સાથે) ૩-૦-૦ 
૬. કરવતી ૦-૧૨-૦ 
૭, પકડ ૦-૧૦-૦ 
૮. સીગરે। નાતે ર૨-૦-૦ 
હ. કાનમ ૦-૮--૦ 
૧૦. માર્ફેો ૦-૮-૦ 
૧૧. હથેડી ૦-૮-૦ 
૧૨. ગરણુ ૦-૧૨-૦ 
૧૩. ચાકી-પાનું ૦-૨-૦ 
૧૪. કાતર કે ચપ્પુ ૦-૮-૦ 
૧૫. કસ કાઢવાનું 
ત્રાજવું ને વજને। ૩-૦ -૦ 
૧૬. વજન કરવાને 
કાં ટા, તોલાં સાથે ૪-૦-૦ 
૧૭. નાતી કાંટી, 
તોલા વજનની ૨-૧૨-૦ 
૧૮. સે।યદોરા 


૧૨૪ 


ખપ્દીજવિશ્પ્પ્રચેટિક 
ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં અ. ભા. ચ. સંધ પ્રમાણિત 


કેન્દ્રો નીચે પ્રમાણે છે :-- 


ને 
રે 
ગૈ 
૪. 
પ 
દુ 
૭. 
૮. 
૧૦. 
૧૧. 
૧૨. 


૧૩. 
૧૪. 


૧૫, 
૧૬, 


સ્વરાજ આશ્રમ, વેડછી 


, ગાંધી કુટીર ખાદી કાર્યાલય, કરાડી 
, આશ્રમ વિદ્યાલય, સાબરમતી 


પ'ડ્યા ખાદી કાર્યાલય, સાબરમતી 


* ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 
, ખાદી કાર્યાલય, વસઈ, તા. માતર 


બોરસદ સત્યામ્રહ છાવણી, ખોરસદ 
એ. વી. સ્કૂલ, સોજિત્રા 


. વલ્લભ વિદ્યાલય, બે।ચાસણુ, તા. બે।રસદ, જિ. ખેડા 


વિદ્લ ફન્યા વિદ્યાલય, નડિયાદ 

ખાદી કાર્યાલય, ધોળકા, જિ. અમદાવાદ 

૫'. ખાદીકાર્યાલય, ચલાલા ( કાદિયાવાડ ) 

રાષ્ટ્રીય શાળા, રાજકોટ મ 

મજૂર મહાજન સહાયક ઉદ્યોગ, અમદાવાદ, કે, મજૂર 
એઓકિસ. 

ખાદી કાર્યાલય, કઠડે।ર, વાયા સાયણુ, બી. ખી. રેલવે 
રાષ્ટ્રીય ત્રામ શાળા, થામણુ।, જિ. ખેડા 


આ સિવાય ચલાલાની શાખાએ નીચે પ્રમાણુ :-- 


ખાદી ક્રાયાલય, ખેો।ટાદ ( કાઠિયાવાડ ) 
ફં વરસડા કે 

બાળ કેળવણી મદિર, બગમરા ,, 

ખાદીધર, મહુવા 
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ખાદીકાર્યાલય, પાંચતલાવડા ,, 
»» લશોાવરકુડલા ય 


નાંધઃ-- ખાદી સર'”નમ તેમ જ કાચો! માલ તથા પ્યાદી 


ખરીદનારને ઉપરનાં સ્થળોએ તપાસ કરવાથી બ્નેઈ્તી માહિતી 


મળા રહેશે. 
ખારી સાહિત્ય 
નામ કર્તા 

૧. ખાદીનું વ્યાપક અથશાસ્ત્ર “નવજીવન” રિચર્ડ, બી. ગ્રેગ 
ર. ખાદીનિબંધ “નવજીવન” વરદાચારી અને પુણુતાંબેકર 
૩. વણાટશાસ્ત્ર ન મગનલાલ ગાંધી 

૪. મષ્યમ પીંજણુ ,, મથુરાંદાસ પુ. 

પ. દ્રૌોપદીનાં ચીર ,, વાલજી દેસાઈ 

૬. તકલી શિક્ષક ,, મગનલાલ ગાંધી 

૭. તકલી કંસે કાંતે ? (વર્ધા) રાધાકૃષ્ણુ બન્નજ 

૮. મહારાષ્ટ્ર ખાદીપત્રિકા (માસિક) મૂલ, જિ. ચાંદા (સી.પી.) 


રિ 
૪ ઠડદેષ 


પ 
૧૨, 
૧૩ 
૧૪. 
૧૫. 
૧૬. 


* નઈ તાલીમ (માસિક) વર્ધા 
* કપાસ રાખવે રખે ચૂકતા લદ્દમીદાસ આસર્‌ 


ખા. સ. કાર્યાલય, સાબરમતી 
ચ્રવડાચક ન 


ખાદી મેન્યુઅલ (અ'ગ્રેજમાં) સતીષબાબુ (બ'ગાલા) 
ખાદીમીમાંસા બાધઊુભાઈ મહેતા, નદરબાર, ખાનદેશ 
ચરખા સ'ધના રિપોઢ અ. ભા, ચરખા સંથ, અમદાવાદ 
પરદેશી કાપડતી હરીફાઈ એમ.પી. ગાંધી (પ્રસ્થાન કાર્યાલય) 
ખાદી કે કુછ પહુલુ ગુલઝારીલાલ નંદા 


૨૨૧ જબપ્દીવિલપ્પ્રવેટિકદ 


૧૭. કાંતણુપોથી ન'દલાલ પટેલ 
૧૮. ખાદી અલેટીન મગનલાલ ગાંધી 


શ્રી, વિતાખાજીના “સૂલ ઉઘ્યોગ કાતના?” એ 
પુસ્તકમાંની તેમ જ બીજી કેટ્લીક 
અગત્યની સૂચનાએ। 

૧. રૂ સાફ કરવાનો વખત ન લાવવા માટે કપાસ ન 
સાફ કરી લેવે।. 

૨. ઝીણા સૂતરમાં લાકડાની હલકા વજનની તકલી સાર્‌ 
કામ આપે છે, અને તકલી નીચે કોઈ સુ'વવાળા વાસણુમ 
મૂષ્ીને ફેરવવામાં આવે છે. 

૩, કાંતવા અગર ખીન્ન કામમાં પણુ આસન ટટા 
રાખવુ. 

૪. કાંતવામાં સમાનતા ને કસ પ૨ પહેલું ધ્યાન આપવું 
તે પછી ઝડપ ઉપર જયાન આપવું. 

૫. એક જ આંક અગર લગભગ તેટલા આંકનું સૂત 
કાંતવું, તે રીતે એક તાકા જેટલું સૂતર કાંત્યા પછી ૦ 
આંક ફેરવવે।. 

૬. શિક્ષક દરેક વિદ્યાથીના રૅટિયા ઉપર થેડી 
મિનિટ પણુ કાંતી જુએ. 

૭. ધારેલા આંકનું કાંતે તે કાંતનાર કુશળ ગણાય. 


૮. કાથે બનાવેલી એક સારી માળથી રપ આં 
સૂતર ડ તાય. 


૯. દામણુ અને યરવડા ચક્રની ન્નડી માળ કસ કાઢ ત 
તૂટેલા સૂતરમાંથી તેમ જ બીન્ન સારા તેમ જ ખરાબ સૂતરમાં* 
બનાવતાં શખવવું, 
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૧૦, કાંતનાર કાંતતાં અગર કાંતી રહા પછી તરત 
અંદાજથી અગર બીજ રીતથી આંક નક્કી કરવાને! પ્રયત્ન કરે. 
૧૧, અવાજને! પરિચય: કેળવવો ન્નેઈએ, જેથી 
આત્માને લીધે પી'જણુમાં થતા અવાજનું ભાન સહેજે થાય. 
૧૨. ચેો।'માસા માટે પૂણીને। સ'શ્રહ કરવે। જ બજ્નેઈ એ. 

૧૩. લોહીને તરત પીંજવાની રીત સૌથા ઉત્તમ છે. 
એથી પી'જવાની અડધી મહેનત બચે છે. 

૧૪. પૂણીની લખાઈ, તેનાં પડીકાંની લબાઈ, વજન 
વગેરેની પૂરી ચોકસાઈ રાખવી. 

૧૫, પીં'જણુ, રૅટિયેો! તથા ચરખો ચાલુ કરવાનું તથા 
ઉકેલીને ગોઠવવાનું તથા સાધારષખુ સુધારવા પૂરતા સુથારી 
કામની માહિતી શિક્ષક માટે તેમ જ તેયાર થતા વિદ્યાથી માટે 
"ખાસ જરૂરી છે. 

૧૬. તૂટયા વગર સળ ગ તાર કાંતવા ખાસ પ્રયત્ન 
કરવે। જેઈ એ. 

૧૭. કાંતનાર જે નિયમિત ન કાંતે તો પોતાની ઝડપ 
ગુમાવી ખેસે છે. 

૧૮. જે તકલીમાં તાર સળગ ખે'ચાય, એક જ સપાટે 
વળ અપાય, એક જ સપાટે વીંટાય અને વી'ટચા, પછી ત્રાક 
પર તારના આંટા વી'ટવામાં વખત ન ન્નય, તો આ રીતે 
જુદા જુદા સમયે! બચવાથી કાંતવાની ગતિ ધણી વધે છે. 

૧૯. વિદ્યાથીની ગતિ ન વધે એમાં શિક્ષકને. દોષ પણુ 
ડીક ભાગ ભજવે છે. 

૨૦. કપાસમાંથી વીણી કાહેલા ખરાબ કપાસને લ્લેહીને 
કપાસિયા તથા નીકળેલા ખરાબ રનો પણુ ઉપયોગ કરવે।, 


૨૩૮ ' બઅજદરદીવિશ્રપ્પ્રવેરિક્ડ 


૨૧. કપાસ કે રૂ સાફ કરવામાં અમુક જથે! જુદે 
લઈને જ સાફ કરવો. તે થઈ રહા પછી જ ખીન્ને લેવેય, 
નહિ તો પાછળ બગાડ બહુ થશે. 

૨ર. કાંતણુના કચરાને! ઉપયોગ કરવે। જ ન્‍ેઈએ 
છેવટે એના તકિયા પણુ ભરી શકાય અને ઢાંકણી રાખવાની 
ગાદી પણુ બનાવી શકાય છે 

ર૩. તકલી, ત્રાક, સ્કૂ અગર કોઈ પણુ એવી ગતિ- 
થાળી વસ્તુઓનું અવળાસવળાપણું દૂરથી નજર્‌ પડતાં જ 
ખ્યાલમાં આવવું જેઈ એ. 

ર૪. શિક્ષકે પણુ વિદ્યાથીની સાથે સાથૅ પરિશ્રમ 
કરવો જ જ્નેધ્ એ. 


વગભ્માં બોર્ડ બનાવીને મૂકવા લાયક નોધ 


* ચતર ઉતારવાની રીત. 

* સૂતરનેો! આંક કાઢવાની રીત. 

, માળ બનાવવાની રીત. 

* કાંતનાર માટે જરૂરી સાધનેતી યાદી. 

* ગતિ વધારવા માટે સું કરવું જેઈ એ તેતી નોંધ. 

* વીસીનું કે।છક. 

- ક્રાંતવામાં સહાયક થું ? અને નડતર શું ? 

* કાંતવાની ગતિ વધારવા શું કરવું? * કમી 

* કાંતષયુ પીજણુ ને ન્નોઢવાનું. રેહસ્ય. . ન 

. કાંતણુના ભાવ તથા પરિશિણ્ઠો પૈકીની કેટલીક નોંધ. ; 
ઉપરની નોૉંધ આ જ પુસ્તકમાં બીજે ઠેકાણે આપેલી છે 

ત્યાંથી ભ્વેવી. ઉપરાંત નીચેનાં કેટલાંક બાર્ઠ 'ઉપષે।મી થશે :-- 


વિ / ૭ુ નૂ /૯ ૦ (6૪ ૮; ત 


ર 
૦ 
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૧૧. કાંતવું એટલે શું ?-- 


૧૨. 


૧૩. 


૧. 
ક 
૩. 
૪. 


ઉત્તમ ર્‌. 

ઉત્તમ પૂણી. 

સરળ પ્રતો રે'ટિયે।. 

એકધારું માફકસર વળનું સૂતર. 


સારું સૂતર જેઈએ તે-- 


૧. 
જ્‌. 
૩. 


૪. 
પ્‌, 


સારા સૂતર માટે સારા રતી પૃણી વાપરે, 

સારા સૂતર માટે સારા પીંન્નયેલા રૂની પૂણી વાપરે. 

કાંતતી વેળા પૂણીમાંથી તાર નીકળવાની જગ્યાએ 

* ચપટીને। કાખૂ રાખે. 

ચપટી પર નજર રાખીને જ કાંતો. 

આખે તાર નીકળી રહ્યા પછી પૂણીમાં વળ જવા 
ન દેૅશે।. 


વસ્તુઓ કચાં મૂકશે ?-- 


૧, 


પૂણીપાટલી, હાથા, સળિયા વગેરે સાધને1 નક્કી 
કરેલી જગ્યાએ મૂકે. 


૨. પીંજણુ ખીલા પર જ ભરવે. 
૩, કપાસિયા જ્યાં ત્યાં ન વેરે. (નહિ તે! ઉંદર 


આવશે. ) 


* ફે કે કપાસ ન્યાં લાં ન રખડાવે।. 
* કાગળમાં નકામા ટુકડા કચરાપેઢીમાં ૪ નાખે. 
- કાંતતાં પડેતો! કચરો નકકી કરે ઠેકાણે સાચવીને 


સ'ત્રરુ કર્‌ા. 


.* કેચરામાંથી' નકામો! અને ઉષથેોગી એંષ ખે ભાગ 


જુદા પાડે ને તેમને પોતષાતાની #ગ્યાએ મૂકે. 


૧૪૦ 


૧૪. 


૧૫. 


૧૬. 


૧૭. 


 ખપદીવિધાપ્રજેશિકડા 


ઉત્તમ રૂ માટ-- 

૧. સારો કપાસ સ'ધરે. 

૨. લેતા પહેલાં કપાસ સાશ્‌ કરે।. 
૩, ચરખો તેયાર કરે. 

૪. જાતે કપાસ લોદી લે!. 


પીંજવાની તેયારી-- 

, સાદડી સારી રાખો. 

* સરખટ તૂટી હોય તે। નવી નાખે. 

* તાંત પર લગાવવા ખાવળની પાલી લાવી રાખે. 
* પીંજણુની સનનવટ તપાસીને બરાબર કરે. 

* પછી રૂ સાફ કરીને જ પીને. 

સાચુ' પીંજતાં આવડયુ' કષારે કહેવાય ?--- 


૧, પીંજતાં થાક ન લાગે. 

૨. ખેઠેક બરાબર હોય, 

૩. ગોટીલ્ે તાલબદ્ધ વાગે. 

૪, તાંત ધારેલી જગાએ વાગે, 

પ. પીંજણુ ધારેલી જગાએ ચલાવતાં આવડે. 


પૂણી કમ બનાવશે।-- 

૧. તેયાર પોલને ચપટીથી કદી ન પકડશે।. 

ર. પોલને સળિયા અગર આંગળાંથી જ ઉપાડવે ને 
પાટલી પર મૂડવે, 

૩. પોલ ૫૨ સળિયો મૂકી હાથાથી વણે, 

૪. સળિયોા। ધસીને તદન સુ'વાળા કરે; સળિયો 
માપને જ રાખો. 


ન: ૮ ૯6૭ / ૮-0 
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પ. બહ કઠેષુ નહિ તેમ બહું પોચી નહિ એવી પૂણી 
ખનાવે।. 

૬. બધી જ પૂણી એકસરખી લ'બાઈની બનાવે।. 

૭, પૂણીનાં પડીકાં બરાબર સરખા વજનનાં પાંચ કે 
દસ તોલાનાં બનાવે. 

૧૮. લે।દવાની તેયારી-- 

૧. કપાસને તડકે સૂકવી ભેજ દૂર કરે. 

૨. પાતળી સો(ીથી ઝૂડી દાણુદાણા। છૂટા કરે, 

૭, કપાસના રેસા ખૂલશે તે! લાટકણુ। તેને જલદી 
પકડી લેશે. 

૪. ચરખામાં તેલ પૂરીને જ વાપરે. 

પ૫. લાટકણુનું અંતર માફ્કસરનું જ કરી ભે. 

૧૯. ચરખો કમ વપરાય-- 

૧. ચરખામાં કપાસિયા નહિ, પણુ કપાસના રેસા જ 
પકડાવા જે એ. 

૨. ઝાઝું બળ ન આવવુ ન્નેઈ એ. 

૩, એક'દરે આખી લાટ પર કાંમ ભ્ેષું નઈ એ. 
લાટ જે થોડી પણુ ખાલી રહે તો ચરખાને શેડો 
નકામો। ધસારો પડે ને હાથને થોડું નકામુ' બળ 
કરવું પડે, 

૪. આંચકા મારીને ચરખે। ફ્રેરવવાથી તે જરૂર વહેલે! 
તૂટી જશે. 
૫. એકદમ આંચકે આવે કે બળ કરવું પડે તે! ફેરવવાનું 
બધ કરી, જરા પાછે ફેરવી, કસૂર કયાં છે તે 
શાધીને, તેને સુધારીને પછી આગળ કામ કરે. 


૨૪૨ ' અજરપ્દીવિદ્વપ્ત્રવેફશિકડા 


વર્ગો માહે પત્રકોના નમૂના 
કાંતણુ પીં'જણુના વગના કામતી નોંધ રાખવા નમૂનારૂપે 
નીચેનાં પત્રકો આપ્યાં છે. ગૂજરાત વિનયમ'દિરેમાં થયેલા 
અનુભવ પરથી એ ધડવયાં છે.. 


નીચે પાંચ નમૂના આપ્યા છે. નમૂના નં. ૧થી ૪૪માં 
વિદ્યાર્થી દીઠ રોજના કામતી એક માસતી નોંધ અને હિસાબ 
રાખવાનાં છે. નમૂના નં. ૧ની નીચે ૧ થી ૩૧ તારીખનાં 
૩૧ ખાનાં પાડી લેવાં “નેઈ એ. તેમાં દર રવિવારના ખાનામાં 
લાલ શાહીથી અઠવાડિયાના કામનો સરવાળે મૂકી શકાય. 
તે સરવાળા નમૂના નં. ર ને ૪માં સપ્તાહવાર ભરવાના છે. 
આ નમૂનાઓમાં બધી તારીખોનાં ખાનાં કૈ સપ્તાહનાં ખાનાં 
જગ્યા બચાવવા માટે પાડી બતાવ્યાં નથી; પરંતુ ફક્ત 
મથાળાં કેટલાં રાખવાં તે અતાવ્યું છે. તે ઉપરથી તારીખે 
અને સપ્તાહનાં ખાનાં વધારીને આખુ પત્રક તૈયાર થઈ શકે. 

નમૂના નં. ૧માં વિદ્યાર્થીએ રોજ જે કઈ કામ કર્યું 
હેય તે, તે કામના ખાનામાં ભરવાનું છે. તે ઉપરથી 
સપ્તાહવાર પીંજણુવગના કામનું માસિક તારણુ નમૂના ન. 
૨ માં ભરવાનું છે. નમૂના ન. ૩માં વિદ્યાથી પાસેથી ને 
સૂતર જમા આવે તેનો હિસાબ સપ્તાહવાર ભરવાને। છે. 
નમૂના ન. ૪માં કાંતણુવગના કામનું તારણુ અને તેતે 
હિસાબ ભરવાને છે. તે પત્રકન અતે વિદ્યાર્થી પાસે 
પૂણી કે સૂતર જે જમા હોય તે નક્કી કરી ભરવાનું 
છે. એ પ્રમાણે વિદ્યાથી: દીઠ આખા માસના કામની 
નાંધ અને તેના હિસાબ એ ચાર નમૂનામાં આવી ન્નય 


પરચૂરજ સપાહેતીનદ પાશારોાટો ૨૪૨ 


છે. ચો।જના એવી છે કે એ ચારે નમૂનાનું એક પત્રક 
થાય. નમૂતે ન. ૧ પત્રકની એક બાજુ પર હોય 
અને સામી બાજીએ બાકીના ત્રણુ નમૂના છાપ્યા હેય તો 
એક જ પત્રકમાં દરેક વિદ્યાથીના આખા.માસના કામની * 
નોંધ રહી શકે. તે ઉપરાંત આખા વર્ગ માટે -બઓીજા' એક જ 
પત્રક રાખવું પડે. તે નમૃના ન. પમાં આપવામાં આવ્યું 
છે. તેમાં વિદ્યાથીના માસિક કામની નોંધ કરવાની છે, ને 
ઉપરથી વર્ષ આખરે આખા વરમના તેના કામને! હિસાબ 
થઈ શકે. એ જ પત્રક વગ માટે વપરાય તો આખી 
શાળાના વાષિક કામનો હિસાબ થઈ શક. 


(3) 
કાંતણ પી'જષ્ણ વહી 
વિદ્યાથીનું નામ : કેમ : 










રૂટિયે , . ,. 


કલાક 





| તાર | 


ડે 
તોલા 


કપાસ સફાઈ 


હ 
4 


ક ક 2 ક. 


તોલા | શેર શેર | તોલા 
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(૨) 
માસિક તારષ્ટુ 


પ્જવ્ણુ વગઝનું કામ 
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રૂ | કપાસિયા 
તોલા તોલા 





કલાક | રાશ 





નાંધ ૫૨. 
ચૂરણુ 







કપાસ સફાઈ 
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| 
કપાસ! કપાસ! 








રેર ક રાશ | રૂર્‌ ક રાશ 
કુલ 
કમાણી રૂ. રા. રૂ।. 


કુલ કામ કર્યું” કલાક-- . એક કલાકની કમાણી પાઈ-- 
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(૩) 


સાસિક જમા 














સરે- | સરેરાશ 
રાશ કસ 


એક'દર કમાણી 





ધટ જમા 
તોલા તાર 





૨૪૬ ખપ્દીવિદ્વપ્પ્રબેટિપ્કપ 


(૪) 
માસિક કાતખણુ તથા હિસાબ . 

























પૂણી કાંત્યા | સરે- | તકલીએ સરે- 
સપ્તાહ [લીધી તાર નિ કાંત્યા [કલાક | રાશ 
। તોલા (રે'ટિયે) | તાર | તાર તાર 
દઇ 
“| | 
ર જ | 
1 4 21 
૪ 
| | | 
। । ા 
ક પ 
પી 
મે રી 
ગરામાસની” ી ક મ રિ ીણિં ણા 
બારી | પ સ 
છ શ 
બાફકા[ પનર 
આખા માસ- 
માસ આખરે 
નક્કી બાકી | / 


પરચૂરણ સપ્હિતીનાં પરિટાષો ૨૪૭ 


(૫પ) 
વરસની એકદર પ્રગતિ નોંધ ઃ 


ક્ર્મ વિદ્યાર્થીનું (કૈ વર્ગનું ) નામ : 





૫૪૮ બારદીવિલ્રાગ્રવેશિકા 





૭ દ્ર ૧૦ 
કપાસ કુલ 
સકાઈ જુદી યા ક કમાણી કશે કામ કામ થવું 





આ પત્રકનો ઉપયોગ આખા વગના કૂલ કામ માટે પણુ 
કરી શકાય છે, 


